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TRATADO 
BE  BARNIZES, 

Y  CHAROLES, 

EN  QUE  SE   DA   EL  MODO 

8e    componer  uno   perfectamente, 

parecido  al  de  la  China ,  y  muchos 

otros  que  ílrven  á  la  Pintura,  ai 

Dorar,  y  Abrir ,  con  otras 

curioíidades. 

COMPUESTO 

<PO$í  GEKJfRP    CAKTELLI    <D  E    <P^<?-; 

fejsion  'Pintor. 

DEDÍCALE 

A  LAS  ALMAS  BENDITAS 

del  Purgatorio. 

En  Valencia :  Por  Jofeph  Eftevan  Do!z,  Año   17 3 5. 
>V ende  fe    en  el  Mercado    en     Cafa    de    Carlos     Ducay. 


A  LAS   SANTAS  ALMAS 

DEL    PURGATORIO, 

COMO    PATRÓN  A5,  Y    FUNDADORAS 

del  Sanco  Monte  de  Piedad. 


Almas   Santas; 

mpaciente  mi  afe&o  de  la  corte- 
dad de  mi  fortuna  >  que  avara  le 
ha  negado  defde  la  acertada  fun- 
dación de  efta  nobilifsirna  Obra 
la  ócafion  de  poder  ofrecer,  y 
contribuir  en  algo  que  pudiera 
fervir  en  aumento  de  eftc  vueftro  tan  juftificado 
empeño  de  Monte  Pió  de  Valencia(Almas  mias)ha 
podido  aora  jugarla  efte  lance  en  que  puede  á  lo 
menos  manifeftar  mi  devoción  >  facriheando  efte 
útil  y  como  hermofo  Tratadillo  de  Barnices  déla 
Cbinai  beneficio  vueftro. Sabe  Dios  mi  fina  volun- 
tad ,  que  fi  pudieran  darfe  en  defeargo  ,  y  to- 
marfe  en  quenta  los  defeos  ,  prefto  eftuviera 
vueftra  reóta  ,  y  Chriftiana  intención  de  benefi- 
ciar,  y  focorrer  las necefsidades  de  vueftros  her- 
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manos  los  vivos  por  medio  del  Santo  Monte,, 
tan  perfectamente  eftablecida  ,  que  avian  de  Co- 
brarle medios ,  y  faltar  necesidades.  Pero  que- 
daos aíTeguradas.,  que  no  ha  de  fer  tanta  la  in-. 
graritud  humana  ,  que  no  íea  reciproca  fu  cor- 
refpondencia  en  a&os  de  Piedad  a  vueftros  rue- 
gos ,  y  celeftiales  influxos  ,  y  con  efto  quedar 
entrambos  férvidos,  á  mayor  honra,  y  gloria 
del  Divino,  y  Supremo  Señor,  que  os  confuele 
en  eífas  terribilifsimas  penas ,  y  nos  afsiíta  en 
efte  Valle  de   lagrimas.    Valencia   Mayo  8.  de 


Quien  íblicita  vueftro  confuelo, 
humilde  devoto  3  y  íiervo 


Genaro    Cantelli. 


APRO- 
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APROBACIÓN  DEL  M.  R.  P.  GERÓNIMO  JULIÁN 
de  la  Compañía  de  J 'ej us ¡Calificador  del  Conjejo  Supremo 
de  la  Santa  y  y  General  InquiJ¡cion}  y  Examinador  S y no- 
dal del  Arzobifpado  de  Valencia. 

HE  vifto  efte  Tratado  de  Barnizes,  y  Charoles,que 
fe  reduce  á  una  artificiofa  mezcla  de  gomas,  ef- 
piritus,  y  otros  ingredientes  para  la  compoficion,  y  ufo 
de  los  Barnizes ;  y  afsi  no  encuentro  el  menor  reparo, 
ni  en  lo  Catholico  ,  ni  en  lo  Chriftiano  para  que  pueda 
imprimirfe. Antes  bien  juzgo  que  fera  bien  admitido  por 
los  muchos  que  también  en  Efpaña  ,  6  por  oficio  ,  ó 
por  entretenimiento  fe  aplican  a  eñas  curioíidades,  Afsi 
lo  fiento  en  Valencia  a  los  i  %.  de  Mayo  1735. 

Imprimatur,  Gerónimo  Julián* 

Dr.Arenaza,  Gub.&  Vic.  Gen. 

APROBACIÓN  DEL  M.  R.  P.  JOSEPH  CALATATUD 
de  la  Compañi  a  de  Je  fus  y  Maeftro  en  Artes,Do¿lor,y  Ca- 
thedr ático  de  Filofofia  ,  y  Theologia  en  la  Univerdad  de 
Gandía. 

POr  orden  de  V.  A.  he  vifto  un  Tratado  de  Barni- 
zes y  y  Charoles  y  que  compufo  Genaro  Cantellt, 
y  contiene  muchas  noticias  naturales  muy  útiles  ,  y 
provechofas ,  no  folo  para  el  fin  que  fe  pretende  en 
el  Tratado  ,  que  es  la  compoficion  de  Barnizes  ,  y 
Charoles  ,  fino  también  para  inftruir  el  conocimiento 
de  las  qualidades  ,  y  propiedades  de  muchifsimas  dro- 
gas, que  pueden  fervir  para  otros  diferentes  utilofos 
fines  ]  y  lo  que  es  mas ,  van  embueltas  fus  noticias  en 
tal  gravedad  de  razones ,  y  tal  dulzura  de  eftilo  ,  que 
fin  dificultad  fe  infinuarán  en  lo  intimo  de  el  cora- 
zón 


son  de  los  Letores  apafsionados  al  entretenimiento  de 
eftas  curiosidades ,  y  fe  harán  lugar  en  él  ,  no  folo  fin 
etiíado  de  ellos,  fino  con  particular  girfto.  Que  es 
gran  cofa, y  que  fe  deve  mucho  agradecer  a  los  que 
en  fus  efcritos  faben  mezclar  lo  fuave  con  lo  prove- 
chofo  ,  fegun  el  dicho  de  Orado  :  Omne  tulit punñum^ 
qui  mifiuit  utile  dulci.  Y  ñ  bien  en  los  Originales  de 
donde  fe  han  facado  eftas  noticias  ay  deefto  mucho, 
pero  al  Autor  de  efte  Tratado  ,  que  como  cuidadofa 
Abeja  les  ha  chupado  el  jugo  ,  y  ha  formado  eñe  fua- 
ve panal ,  fe  le  deve  no  poca  loa,  afsi  por  lo  que  ha 
recogido  ,  como  por  lo  que  ha  añadido  ,  que  es  mu- 
cho ,  y  efcogido ,  y  por  lo  bien  que  lo  ha  difpuefto. 
Siendo  pues  afsi  ,  que  es  Obrilla  ,  que  de  tal  fuerte 
entretiene  al  Letor ,  que  principalmente  parece  tiene 
puefta  la  mira  en  apartarlo  de  el  vicio  de  la  ociofidad 
( por  fer  pra&íco  fu  contenido  )  y  aficionarlo  á  fu  cu- 
riofo  exercicio  ,  entiendo  fera  utilidad  publica  ,  que  fe 
dé  licencia  para  que  fe  imprima  ,  y  falga  a  luz ,  no 
conteniendo  cofa  que  fe  oponga  á  los  eftilos,  Pragmá- 
ticas ,  y  Regalías  de  eftos  Reynos.  Afsi  lo  fiemo,  fal- 
vo ,  &c.  En  la  Cafa  Profeflfa  de  la  Compañia  de  Jefus 
de  Valencia  a  diez  y  ocho  de  Julio  del  año  de  mil  fe- 
tecientos  treinta  y  cinco. 

Jofeph  Calatayud. 

'  ,11!,. ,.  '  I 

SUMA  DEL  PRIVILEGIO. 

Tiene  Privilegio  de  fu  Mag.  Genaro  Cantelli  para 
poder  imprimir  por  tiempo  de  diez  años  un  li- 
bro intitulado  :  Tratado  de  Barniz.es  \  y  Charoles  de  la 
China  ,  como  confta  de  fu  Original,fu  fecha  en  veinte 
y  uno  de  Setiemb.mil  fetecientos  treinta  y  cinco.  Y  afsi 
mifmo  tiene  efte  Santo  Monte  de  Piedad  de  Valencia 

cef- 


ccfsion,,  y  donación  de  dicho  Genaro  Cantelli  f  otorga- 
da ante  Ramón  Campeich ,  Efcrivano  Real  del  Princi- 
pado de  Cataluña  ,  fu  fecha  en  i.  de  Abril  de  1735. 


D+  Pedro  Manuel  de-  Contrsras, 


SUMA   DE  LA  TASSA. 

TAíTaron  los  Señores  del  Coaíejo  Real  de  Canilla 
efte  libra,  intitulado  l  Tratado  de  Barniz.es ,  y 
Charoles  de  la  China.  ,.  que  compufo  Genaro  Cantelli,  a 
feis  maravedís  cada  pliego  >  el  qual  parece  tiene  14. 
pliegos  fin  principios,  como  mas  largamente  confta  de 
la  certificación.  Madrid  21.  O&ubre  173  $. 


FEE  DE  ERRATAS. 

PÁg*zMn.io.efeto%\ee  efeólo.  Eftas  erratas  repite  al- 
gunas vezes  en  la  Obra.  Pag.  3.  Yin.isezina,  lee 
refina  %  también  eftá  repetida  en  algunas  partes ,  porque 
el  Autor  ufa  de  la  letra  c  dcnde  correfponde/,  como 
en  fus  palabras  fíguientes  :  falcificacion>  que  efta  ea  la 
pag.3.1in.53.pag.5.1in.i3.///way  lee  zumoy  &c  pag.  8. 
lin. 30.00  unax  lee  enuna*  p.i  2.1in.penult.j?¿?z¿j,lee  pajfa. 
p.i3.LioJa  mifma.lin. ^t.reduzgafey  lee  reduzca/e. p.15. 
lin.2.1a  mifma. 

He  viffo  el  libro  íntítulador  Barnizesy  y  Charoles  en 
tres  Tratadas r  fu  Autor  Don  Genaro  Cantelli' ,  y  con 
eftas  erratas  correfponde  a  fu  original.  Madrid ,  y  Oc- 
tubre 13.de  173  5  •> 

Lie.  Don  Manuel  García  Alejfon. 

AL 


AL    LETOR. 

COmo  la  verdadera  hermofura  de  una  República  fe 
funde  en  un  folido  concierto  de  fus  moradores, 
ycfte  fe  eftablezca  en  un  continuado  exercicio  en  las 
Artes ,  fiendo  fus  naturales  cultos  en  eftos  empleos  ,  lo 
ha  defer  afsi  miímola  eftruítura  fin  ofender  fumodef- 
tia.  Vifta  la  inclinación  de  los  Efpañoles  en  cofas  de 
gufto  ,  ya  por  lo  que  a  la  temperatura  del  bello  Pais,ya 
por  la  viveza  de  fus  dieftros  genios ,  y  que  por  fu  mif- 
ma  honra  fe  aplican  a  facudirfe  de  la  dependiencia  de 
los  Eftrangeros,  que  amas  de  no  bien  férvidos,  han  de 
fer  fus  políticos  tributarios  ,  como  también  por  defear 
emplear  lafutileza  de  fus  exaltados  ingenios  para  tener 
en  fu  cafa  lo  qué  mas  les  converíga ,  fe  ha  penfado  (ama- 
inado Letor  )  miniftrarles  eftos  exprimentos  ,  y  opera- 
ciones de  Barnizes  ,  conque  puedan  afsi  mifmo  com- 
pletar ^  a  imitación  de  otras  Naciones  ,  las  quiebras  de 
que  en  femejantes  aífuntos  carece  efta  Monarquía.  No 
eftrañes  curiofo  Letor  los  defaciertos  ,  que  cometieres 
en  tusenfayos  j  porque  como  eftos  aciertos  penden  de 
circunftancias  delgadas,  y  piden  muchos  de  ellos  al- 
guna pra&ica  ,  has  de  tener  paciencia  de  una  a  otra. 
Ni  deíinaye  tu  afán;  porfía ,  y  válgate  por  exemplo  la 
afición  con  que  la  Nobleza  fe  emplea  oficiofa  en  cofas 
de  ella  hermoTura,  y  de  tan  buen  gufto  ,  que  con  la 
perfeverancia  has  de  quedar  guftofo ,  y  te  ha  de  hallar 
la  muerte  bien  prevenido  para  refponder  a  Dios  ,  que 
te  guarde  muchos  años,  &c 
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TRATADO!. 

DE  BARNIZES, 

y  Charoles. 

CAPITULO    PRIMERO. 

Origen  del  Barni^  de  la  China }  en  Europa; 


VI  END  O  entrado  en  la  Chínalos  Pá¿ 
dres  Mifs-ioneros  de  la  Compañía  de 
Jefus ,  baxo  la  eonduta  del  Padre  Ma- 
theo  Ricci ,  el  Padre  Martin  Marti  ni 
año  r¿>5v  imprimió  en  Amíterdam  un 
crecido  libro ,  intitulado:  Atblante  de  la 
China ,  en  que  trae  muchas  curiofida- 
des  particulares  de  aquel  Reyno.  A  pa- 
ginas 1 1 $•  de  efte  libro  habla  del  Barniz  con  que  adornan 
los  Chinos  no  folo  Bufetes,  Cofres  ,  Efcaparates,  Meías,  Ur- 
nas ,  y  otros  muebles,  íi  también  las  paredes  ,  techos,  y, 
pavimentos  de  fus  Cafas,  las  que  por  lo  regular  fon  de 
maderage.  Dales  mucho  lucimiento ,  y  htrmofura  eíle 
adorno  por  el  matiz,  que  refalta  de  la  diveríidad  de  colo- 
res ,  y  dorados  con  que  eftas  obras  fe  miran  guarnecidas. 
Leanfe  aora  las  mifmas  claufulas  del  Padre  Martini:  En 
la  Villa •  ,  dice  ,  de  NanKin  quarta.de  las   diez  Provincias 
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de  CheKian  ¡fe  recoge  gran  porción  de  Goma ,  llamada  por 
los  Chinos  Cbiaram  ,  b  Chte  ,  que  de  ¡lila  de  ciertos  arboles* 
muy  parecida  a  la  que  mana  del  Terebinto  :  Recogenla  los. 
Chinos  en  verano  ,  limpianla  ,  y  de/pues  le  dan  el  color  que  . 
quieren.  La  mejor  es  ,  la  de  color  amarillo  ;  y  la  negra  ,  que 
es  como  el  az,avacbe.  Quando  efía  Goma  no  ejla  del  todo  fecay 
defpide  un  olor  muy  peligrofo  ,.  de  modo  que  hace  hinchar 
todo  el  cuerpo  del  que  no  lo  tiene  acojiumbrado ,  poniéndole 
un  color  ,  como  de  difunto.  Hada  a  qui  fus  palabras. 
El  remedio  para  efle  mal  efeto  es  fácil ,  como  mas  abaxo 
fe  dirá. 

Defpues  de  publicado  eíte  libro  del  Padre  Martlni  ,  el 
P.  Athanaíio  KirKerio  natural  de  Fulda  ,  celebre  Efcrieor 
por  el  numero,  y  excelencia  de  fus  obras,  que  las  eferivió  en 
el  año  1607.  imprimió  un  libro  intitulado  ,  La  China  ilujlra- 
da-,  y  en  la  %.part+cap.\.p.i  20.  defpues  de  referir  las  palabras 
del  Padre  Martini,  añade  ,  como  avia  llegado  á  Roma  un 
Hermitaño  del  Orden  de  San  Aguftin ,  llamado  Euftaquio 
Jamare,  que  componía  un  Barniz  ,  que  íi  no  era  el  mif- 
mo  que  el  de  China  ,  era  por  lo  menos  tan  hermofo,  que 
en  nada  fe  le  diferenciava.  El  P.  KirKerio  que  lo  aprendió 
de  efte  fu  Amigo,  por  hacerle  eñe  obfequio  >  dio  al  pu- 
blico fu  operación. 

>  Efto  fupuefto  ,  fe  ha  de  advertir  la  mucha  variedad  de 
compoíiciones  de  Barnizes  ,  cuyas  noticias  fe  han  impreífo 
en  diitin&os  libros  ,  con  el  titulo  de  Barniz  de  la  China, 
variando  folo  las  mezclas  de  diverfas  gomas  ,  y  diítintas 
doíis;  conque  para  hallar  la  perfección  del  verdadero  Bar- 
niz ,  y  referir  las  preparaciones,  que  paífan  por  mejores,  ferá 
neceífario  dar  un  conocimiento  cierto ,  y  firme  de  las  go- 
mas ,  y  fegura  noticia  de  todas  ellas  ,  para  llenar  la  elec- 
ción de  cada  uno  ,  que  quiíiere  facar  el  Barniz.  Avicndo, 
pues,viíto  los  Autores, que  tratan  deHiftoria  natural ,  fe 
halla  tener  entre  las  gomas  el  primer  lugar  la  que  llaman 
Laca  ,  bafís ,  y  fundamento  del  Barniz  del  P.  Jamart.  Pero 
para  el  mas,  perfecto  conocimiento  de  fu  naturaleza  ,  y  ca- 
lidad ,  oigafe  al  P.Leonardo  Ficravanti  en  (ulib.i.  defecre- 
tos  al  24.  de  fus  capítulos ,  donde    dice  aver  gomas  calidas» 
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frías,  húmedas,  y  fccas.  La  rezina  es  feca  ,  la  del  Tere- 
binto, y  azeyte  de  trementina  es  calido,  y  confolidante, 
la  de  ciruelas,  y  otras  de  efte  genero  ion  frías  ,  y  húme- 
das. Los  Autores  bufean  entre  efta  variedad  la  caufa  de 
llamarfe  la  primera  ,  y  fundamental  Laca.  A  lo  que  ref- 
ponden  unos, que  porfer  femejaute  ai  color, que  mas  comun- 
mente ufa  el  Arte  de  la  Pintura  :  otros  dan  por  otros 
caminos. 

El  P.  Calceolario  en  fu  Mu  feo  foL  360.  refiere  como 
el  Dotor  García,  Medico  del  Virrey  de  Indias  Orientales* 
dependientes  del  Reyno  de  Portugal  ,  fugeto  muy  fabio, 
y  erudito ,  defpues  de  aver  gaftado  mucho  tiempo  en  co-i 
nocer  las  calidades  de  eftas  gomas  ,  refolvió  en  el  i.'libi 
de  fu  Hiftoria  de  Aromas ,  que  en  el  Pais  llamado  Martu- 
ban  ,  fe  cria  un  árbol  cuyas  hojas  fon  del  tamaño  de  las 
del  ciruelero  ,  y  que  ciertas  hormigas  aladas  ,  que  (  feguri 
fe  difeurre  fe  crian  de  la  putrefacción  )  depoíitan  efta  go- 
ma Laca  fobre  las  hojas  y  ramas  de  dicho  árbol ,  deípues 
de  averie  chupado  el  jugo  ,  á  modo  de  las  abejas  ,  que 
Tacan  la  miel  de  la  flor  :  los  naturales  cortan  fus  ramas  car- 
gadas de  ellas  gomas  ,  y  las  ponen  a  fecar  á  la  fombra :  y 
añade ,  que  por  efto  fe  hallan  entre  efta  goma  las  alas  de 
dichas  hormigas,  y  algunos  pedazos  de  cortezas  del  mif- 
ffio  árbol.  Efta  goma  fe  conduce  a  Europa  en  grano, 
mezclada  con  tierra  ,  la  que  fácilmente  efeupe  ,  y  purga 
ptras  fuperfluídades  fundiéndola,  ó  difliendola  como  cola 
de  Alemania  ;  pero  con  todo  efto  ,  que  no  fe  ha  podido 
comprehender  ,  qual  fea  el  licor  de  que  fe  valen  para  di- 
solverla ,  y  ponerla  en  forma  de  pafta.  Monf.  Jomet  en  fu 
tratado  de  Adrogas  ,  dice  ,  que  para  reducir  la  goma  Laca 
á  pafta  ,  fundirla  ,  y  vaciarla  ,  lo  proprio  aconfeja  Monf. 
Lemeri  en  fu  -tratado  de  Adrogas  íimpjes.  Para  Hbrarfe  de 
fu  adulterio  ,  y  falciricacion  ,  elijafe  la  que  eftuviere  pega- 
da á  los  palitos ,  que  fe  llama  ,  Laca  en  grano.  Sobre  to- 
do ,  como  la  Laca  efté  preparada  de  la  manera  dicha,  mas 
fácilmente  fe  difueive  en  efpiritu  :  lo  que  no  paila  con  los 
demás  licores  ,  p.or  calientes  que  fean.  Notefe  ,  como  en 
Europa  fe  halla  mucha  goma  de  efta  adulterada ,  y  falíi* 
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ícada ,  6  contrahecha  ,  mezclada  con  partes  iguales  de  r$5 
zina i  motivo  porque  no  tiene  fu  dureza  natural,  ni  apro- 
yecha  para  Barniz-es. 

La  fegunda  goma  es  la  Sandáraca  ,  llamada  por  los  Ef- 
critores  Barniz  >  y  Goma  de  Perjia.  Vormio  en  fu  Mufa- 
rum  pag.  129.  hablando  de  eíla  goma,  dice  ,  que  fe  lla- 
ma Barniz  ,  por  cogerfe  en  Primavera  ,  que  en  Latín  fe 
dice  Vernum.  Los  Árabes  i-a  llaman  Sandáraca  ;.  pero  es 
muy  diferente  de  la  de  Grecia  ,  por  no  fer  en  rigor  go- 
ma tal  ,  fino  un  mineral  femé  jante,  al  orpimente. 

La  tercera  es  la  Almafiga  ,  que  nace  en  la  lila  de  Chiola,' 
deítilada  a  gota  de  los  lentifcos :  ambas  fon  ya  muy  comu- 
nes, y  fáciles  de  difolverlas  en  efpiritiw 

La  quarta  es  la  Copal  ,  que  fegun  Calceolario  en  fu 
Mufeofec.  $.pa<g.  625.  es  una  rezina  blanca;  y  tranfparente» 
que  fe  halla  en  la  Nueva  Efpaña ,  ó  America  r  que  defii- 
la  un  árbol  al  fepararle  La  corteza  del  tronco.  Elucio  trata 
dos  efpecies,  la  una  femejante  al  incienfo  ,  y  ocra  de  me- 
jor calidad  ,:  preparada  por  los  Americanos  para  los  zahume- 
rios :  de  ella  uíaron  fus  Sacerdotes  quando  el  arribo  del 
Dominio  Efpañol ,  en  que  le  ofrecieron  incienfos :  y  añade, 
que  eíta  goma  es  -húmeda  en  primer  grado  -7  por  lo  que 
contiene  virtud  emoliente  yy.  refolutiva  por  razón  del  que 
abundan,  fus  partes  de  humedad  -y  y  por  lo  mifmo.  fe  difuel- 
ve  fácilmente  en  efpiritu*  Lemeri  en  fu  tratado  de  Adro- 
gas  univerfaies  al  cap.  215.  dice  ,  que  ay  de  dos  efpecies, 
la  una  la  dá  una  planta  que  tiene  las  hojas  largas  ,.y  e¿ 
fruto  como  pepino  ;  la  otra  fe  extrae  de  un  grande  árbol, 
haciéndole  algunas  hendeduras  en  fu  corteza  ,  á  que  llaman 
impropriamente  Cárabe ,  por  la  femejanza  que  tiene  con  el 
ámbar* 

Aora  ,  por  ío  que  mira  a  fu  difolucion  ,  fe  hace  de 
muchas  maneras.  Un  Sugeto  ,  excelente  químico  Alemán, 
eferivió  fobre  elle  aíTumpto  a  Lemeri  en  ellos  términos: 
3,  He  hecho  ,  Amigo ,  la  experiencia  de  difolver  la  goma  Co- 
„  pal  con  el  efpiritu  de  trementina  ,.  y  fe  difolvio  como 
„  la  goma  Arábiga.  Otro  hizo  el  exprimenro  ,  reduciéndola 
9,  primero  en  tnenudos  pedacitos  ¿y  defpues  hirviéndola  en 

una 
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-;;  una  ágüa  impregnada  de  fal  de  tártaro,  y  fe  difolvió,  tíran- 
,,  do  á  rondo  con  echarle  poco  á  poco  aguardiente  con 
,,  prudencia.  Otra  prueva  fe  hizo  moliéndola  fútilmente, 
,,  y  echándole  de  eftos  polvos  en  la  trementina  común, 
,,  y  caliente  y  ú  de  Venecia  ;  pero  de  efte  modo  queda  muy 
,,  efpefa  r  y  cueftaíe  mucho  el  enjugarfe.  Pero  río  ferá  def- 
■,,  preciable  para  fu  ocaíion  ,  faber  efta  operación  para  fa- 
„  car  un  Barniz  de  muy  buena  calidad. 

A  efta  figue  el  Ámbar  >  cuyo  origen  eftá  todavía  entre 
dudas  ,  por  no  faberfe  ñxo  fi  es  goma  deftilada  de  algún 
árbol  ,  ó  fi  es  betún  producido  en  las  entrañas  de  la  tierra. 
Calceolario  en  fu  Mufeo  p.  z.  pag.  180.  dice  ,  que  fe  lla- 
ma Succinnum  y  por  fer  un  fumo  congelado,  y  no  produ- 
cido de  árbol  alguno.  Y  fegun  Munfter  ,  eontefta  y  k  halla 
en  las  Riberas  del  Mar  di  Períia  ,  á  cuyo  contorno  na 
fe  cría  árbol  alguno  :  por  lo  que  pretende  ,  que  Punía* 
Olao  Magno,  y  San  Bafilio  en  fu  Exameron  ,  fe  engañaron 
en  efta  materia.  Agrícola  lib.  4.  de  facilibus  y  dente  ,  fef 
un  fuco  craíío  de  la  tierra  ,  cpe  por  aver  trafvaíado  fus 
venas ,  para  en  el  Mar ,  en  donde  viene  á  coagularfe  por 
la  frialdad  de  el  agua. 

Amas  de  efte  betún  fe  halla  otra  muy  excelente-  para 
el  Barniz  negra  ,  a  que  llaman  Alpalto  y  vulgarmente  di- 
cho juda/co.»   Efte  betún  fe  encuentra  en  las  cercanías  de 
Babilonia  en  la  Judea  y  en  las  Riberas   del  Lago  A  íph  al  ri- 
tes.. Dicefe  fer  efte  el  íicio   donde   fueron   deftrnidas   las 
Ciudades  de  Pentapoli,  Sodoma ,  Gomorra  ,  &c.  De  efta 
hace   mención    Jofepho  r  de-  Beih  judaico  y  lib.  5-.  cap-,  5. 
Diofcorides  y  y  Avicena    refieren,    qtre  efte     betún  tiene 
h  virtud  de  prefervar  de-  humedades  r    por   cuyo  motiva 
fe  emplea  en  calafatear  los  Navios  r  y   otros    vafos.    En 
fu  lugar    en  Europa  fe   (Trven    de  la  pez  negra:    prueva 
manfüefta  de  craíitud  oleoginofa  que  encierra.   Lémeri  en 
el  lugar  citado  „  hablando    del  Alpalto   que    fe    halla  fo- 
bre  el  Mar  Muerto  en  la  Paleftina ,    algunas    teguas  díf- 
tante    de  Jer úfale n  ,   dice  ,  qtie  los    Árabes   fe    írrven  de 
el  para  embetunar  fus  Naves,  como  en  Europa  de  la  pez, 
Efte  betún -ÍCEvia  principalmente  para  embalfamar  los  ca- 
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daveres  de  los  Egipcios.  También  davan  con   el    de  ne- 
gro a  la  madera,     para  imirar  al  Barniz  déla  China. 

Según  efto  ,  también  fe  deve  eonfcíTar  por  betún  la 
refina  ,  6  pez  griega,  por  canfa  de  deftilarfe  dtl  Pino  en 
la*  Calabria  ,  que  antiguamente  fe  llamava  la  Gran  Gre- 
cia :  Su  cdk>r  es  quaíi  amarillo  ,  como  el  del  ámbar,  pe- 
ro mucho  mas  tierno  ,  e  impreísivo  al  color.  Por  ultimo 
fe  ha  de  eftar  ea  que  entre  las  gomas  que  deftilandelos 
arboles, y  fon  de  naturaleza  oleoginofa,  ay  una  de  que 
habla  Matiolo  lib.  i.  fobre  Diofcorides  cap*  121.  de 
quien  dice  fer  poco  conocida,  y  muy  rara  ,  que  deftila 
de  los  olivos ;  y  aífegura,  que  aunque  tenga  infinitud  de 
virtudes  ninguno  la  emplea  en  cofa  alguna,  parecefe  fe- 
gun  dice  ala  efcamonca  colorada  ,  coagulada  en  forma 
de  pequeñas  lagrimas,  y  es  muy  corrofiva  ;  añade  aun 
mas  ,  la  de  los  olivos  falvages  ,  llamados  diverfa- 
mente  olivos  de  Etiopia,  También  habla  de  otraefpecie 
de  goma  ,  pero  inútil ,  que  deftila  tanto  de  los  olivos 
comunes,  como  de  los  íilveftres.  Los  olivos  que  la  pro- 
ducen fe  hallan  en  la  Tofcana  ,  Dalmaíia,y  en  algunas  If- 
las  del  mar  Adriático, 

Amas  de  las  referidas  fuertes  ,  fe  hallan  también 
otras  con  abundancia ,  que  las  dan  diferentes  arboles,  de 
las  quales  muchos  de  ios  Hiftoriadores  largamente  tratan, 
como  de  la  Goma  El  mi ,  Anime  ,  Arábiga,  Pruna  ,  Ce- 
rezo ,  Almendro ,  Azerollo ,  y  otras.  Y  por  efto  eftá  la 
Gutigamba,  el  Incienío ,  la  Almaíiga,  el  Opepanax ,  y 
la  Armoniaco.  A  mas  de  eftos  arboles  ay  otros  que  defti- 
lan  humores  crafos  ,  como  el  azey  te  de  trementina,  y  otros 
de  que  no  fe  tratará  aqui  por  fer  de  ningún  deíempeño 
para  \o  que  fe  pretende.  El  que  en  efto  quiíiere  inítruir- 
fe  puede  leer  el  Tratado  de  Adrogas  de  iVIoníleur  Po- 
met,  donde  haiiará   un    Catalogo  bien  difufo  fobre    efte 


aílunto. 


Efto  fupuefto ,  fe  entra  ya  a  la  practica  de  diferentes 
compoíiciones  de  Barnizes  ,  hechos  fegun  doctrinas  ,  y 
modos  del  Padre  jamart.  Pero  notefe  antes  ,  que  mu- 
chos Artífices  no  contentos  con  diííolver  la  goma  Laca 

en 
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m  el  espíritu  bien  diflemado  ,  creyendo  variar  algo  en  la 
tompoficion  del  Barniz.  ,  penfaron  hallarle  mas  perfecto, 
f  quedaron  burlados  >  por  lo  que  fe  ha  refuelto  ,  llevar 
aqui  las   mejores  operaciones  fobre  elle  punto. 

CAPITULO    IL 

(Barni^de  China. 

EChefe  Laca  bien  purificada  en  un  vafo  de  vidrio;  pon- 
gafele  efpiritu  de  vino,,  hafta  que  íobrenade  ,  como 
cofa  de  quatro  dedos  ,  tapeíe  el  vafo  r  y  pongafe  al  Sol, 
ó  á  fuego  fuave  por  tiempo  de  tres  y  ó  quatro  dias  ;  me- 
neefe  la  ampolla  de  quando  en  quando  ,  y  eftando  diífuel- 
ta  la  goma  ,  cuelefe  con  lienzo  ,  y  bueivafe  a  poner  en 
digeílion  por  un  día  entero,  en  que  quedará  hecho  el  Bar- 
niz. Defpues  ,  empleefc  el  que  íobrenade  mas  claro  ,  ef- 
tendiendolo  con  la  broncha  igual  ,  y  ligeramente  ,  fobrc 
H  pieza  que  fe  quiíiere  ,  teniendo  cuidado  no  dar  fegun- 
da  mano  hafta  eftár  bien  feca  la  primera  ,  y  aislen  las 
demás  manos,  que  fe  dieren. 

TURCO. 

En  fu  Fifíca  Curiofa  el  P.  Adalbert  TilKousK  ,  de  la 
Compañía  de  jefus  ,  pag»  no.  dice  :  Toma  una  parte 
'V.  g.  de  trementina  ,  y  lávala  quatro  ,  6  cinco  veces 
con  agua  caliente  ;  defpues  pon  aparte,  en  polvo  ,  dos 
partes  de  grafsilla  ,  que  pondrás  en  un  vafo  a  la  lumbre, 
y  quando  empieze  a  humear  ,  le  echarás  la  trementina, 
mezclada  con  un  poco  de  aceite  de  efplieyo  ;  apártala  del 
fuego ,  y  añádele  una  parte  de  aguardiente  ,  mezclado  con 
tres  partes  de  aguarrós  :  y  con  efto  tendrás  un  excelente 
Barniz  ,  que  fe  fecará  dentro  de  feis  dias. 

DEL   JAPÓN. 

En  fu  lib.  de  Chriftoval  Love  Morley  ,  intitulado  Ccr- 
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lutoneaChimica  Leydencia  ,  al  capiculo  intitulado '<*  Samizi 
de  los  Japones ,  dice  afsi  :  Toma  una  onza  de  goma  de 
Laca  en  polvo  ,  y  mézclala  con  tres  onzas  deefpiritu  ,  pon- 
ió en  redoma  ,  menéala  á  menudo  ,  y  fi  fuelta  la  goma,, 
darás  con  una  broncha  quautas  manos  quifieras  á  la  pie- 
za ,  nafta  eme  quede  tan  efpefo  como  quieras  ;  defpues 
de  bien  enjuto  ,  To  pulirás  con  la  piedra  pomes  ,  en  pol- 
vos, y  aceite  común,  dándole  la  ultima  mano  con  acei- 
te ,  y  luego  con  harina  ,  como  es  coílumbre* 

OTRO. 

El  Barniz  fígulente  fe  halla  en  un  libro  Francés,  de  Au- 
tor bien  conocido,  donde  dice  :  Toma  15.  onzas  del  ef- 
piricu  de  vino  rectificado  ,  2,  de  goma  Laca  en  polvo  ,  j 
2.  de  grafsilla,,  échalo  todo  en  un  matras  á  decocción  por 
Baíí  >-Maria  ,  luego  paíTalo  por  un  lienzo  ,  y  podrás  ufar- 
le afsi  en  toda  fuerte  de  colores  ;  pero  antes  de  darlo  ha 
de  eftár  la  madera  dada  de  algunas  manos  del  Barniz  íi- 
guiente.  Aceite  de  efpiiego  ocho  onzas  ;  groísilla  en  pol- 
vo cinco  onzas  :  todo  mezclado  ,  y  caliente  untarás  la  pie- 
za ,  y  eftando  enjuta ,  le  darás  del  color  arriba  dicho. 

OTRO. 

Menjui  en  polvo  echefe  en  ampolla,  pongafele  aguar- 
diente tres  ,  ó  quatro  dedos  ,  nafta  que  nade  .%  y  queda, 
un  Barniz  de  un  hermofo  luftrc  ,  y  fe  feca  en  breve.  Sí 
fe  quiíiere  tranfparente  ,  tomefe  la  ,almendra  del  menjui; 
y  íi  fe  quiere  de  color  de  oro  ,  añadaíele  un  poco  azafrán» 

OTRO. 

Menjui,  grafsilla,  y  alrnafiga,  todo  en  polvo  f,  eche-, 
fe  no  una  redoma  con    aguardiente  ,  tengafe  en   infufioa. 
q\  calor  de  un  fuego  fuave  ,  6  al  Sol  i  y   diífueltas  fácil- 
mente las  gomas  ,  quedará  un  Barniz  muy  reluciente  ,  y; 
vendrá  feco  en  un  momento. 

OTRO. 
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'    OTRO. 

Una  libra  de  efplritu  de  vino  re&ifícado  ,  qüatro  on- 
feas  de  goma  Laca  ,  dos  onzas  de  grafsilla  en  polvo  ,  diffuel-* 
tos  todos  en  el  efpiritu  ,  cuelenfe  en  lienzo  ,  y  emplee-; 
fo  fegun  coítumbre, 

A  la  moda  d*  Dinamarca; 

Grafsilla  tres  onzas  ,  alcanfora  una  onza,  ámbar  onza 
y  media  ,  pez  Griega  tranfparente  ,  y  bien  purificada  tres 
onzas,  hagafe  todo  polvo,  y  echefe  á  difolver  en  eleíbjh 
£itu  ,  y  faldrá  un  excelente  Barniz, 

Para  las  piezas  dadas  de  color. 

Quatro  onzas  de  aguardiente  (es  de  un  Alemán  )  bien 
Refinado',  pongafe  con  redoma  a  la  lumbre,  yquandoeíté 
hirviendo  añadafele  una  onza  de  grafsilla  en  polvo  ,  def~ 
pues  de  difuelto  echefele  onza  y  media  de  trementina  fina, 
¿exefe  hervir  un  rato  ,  y  faldrá  un  Barniz  muy  bueno. 

Barniza  la  Cbineza. 

De  Goma  Laca,  Copal ,  blanea *  y  de  común  una  on~ 
ta  de  cada  cofa:  la  Goma  Laca  ha  de  eftar  primero  puri-; 
ficada  con  legia fuerte,  y  caliente,  nafta  que  quede  clara, , 
y  luego  lavefe  otra  vez  con  agua  común  ,  y  defpues  de 
feca  al  Sol  reduzgafe  á  polvos  con  las  otras  dos  gomas; 
pongaíe  afsi  á  la  lumbre  con  aguardiente  bueno ,  y  defpues 
de  aver  hervido  quatro,  ó  cinco  horas  ,  quedará  un  bello 
Barniz.  Es  del  P.  Coronelli  Francifcano  ,  lo  lleva  en  fu  Epi- 
tome Cofm  ograjico  pag.  40  2 

También  ei  Padre  Juan  Zahan  lib.  $.cap.  9.  trata  de  aíl 
genero  de  Barniz  como  el  de  la  China  ,  difolviendo  la  go- 
ma Laca  en  el  efpiritu.  No  menos  lleva  el  modo  de  puri- 
ficarla ,áfin  deque  el  Barniz  fea  claro  ,  y  tranfparente.Pero 
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á  mas  de  eftos  Autores  ,  y  del  Padre  KirKerio  ,  que  es  el  pri- 
mero que  publicó  el  modo  de  purificarla ,  fe  hallan  mu- 
chas experiencias  ,  que  quitaron  á  la  goma  Laca  una  gran 
parte  de  fu  color  roxo  ,  dexandola  al  mifmo  tiempo  como 
nerviofa  por  cierto  modo,  fin  quedarle  nada  de  la  fubf- 
rancia  glutinofa,  y  dura,  que  necefsita  para  la  compofi- 
cion  de  un  hermofo  Barniz.  Por  loque,  quando  fe  quiera 
de  Barniz  alguna  pieza  que  efta  dada  de  color, es  meneftcr  ha- 
cer un  Barniz  ligero  ,  y  claro  ;  para  lo  qual  fe  hallarán 
mas  adelante  recetas  mas  exquifitas.  Pero  continuando  en 
los  Barnizes  claros,  el  que  fe  figue  parece  el  mejor,  por 
las  muchas  experiencias ,  que  de  fu  realidad  fe  tienen  he-r 
chas  en  varias  ocafiones  ,  y  tiempos  ,  ya  por  fu  dureza  def- 
pues  de  enjuto  ,  ya  por  lo  brillante  ,  que  adquiere  defpues 
de  bien  pulido. 

Barniz  claro» 

Goma  Laca  quatro  onzas  ,  ámbar  dos  ,  copal  una,  ef- 
piritu libra  y  media  ,  ó  18.  onzas,,  y  trementina  una  onza, 
difuelto  todo  dexa  un  Barniz  clarifsimo.  Sin  embargo  de. 
la  dificultad  de  difolver  la  Goma  Copal  en  el  efpiritu  ,  le 
dexa  buena  tintura  con  alguna  parte  de  ella  miíma,  digi- 
riéndola en  un  marras  limpio  á  fuego  de  arena  :  quanto  y 
mas  ,  que  la  trementina  facilita  efta  digeítion  ,  y  perdien- 
do efta  mucho  de  fu  craíitud  ,  dexa  un  Barniz  hermoíifsi- 
mq.  Pero  fi  fe  quiere  fácilmente  difolver  en  el  efpiritu  efta 
copal ,  tomefe  lo  que  dixo  un  Flamenco,  un  azumbre  de 
efpiritu  ,  dos  onzas  de  copal ,  un  quarto  de  grafsilla ,  me- 
dia onza  de  fal  de  tártaro,  en  una  redoma  grande  puerto, 
y  tapada  ;  meneefe  bien  ,  y  pongafe  á  la  lumbre  hafta  que 
todo  efté  difuelto  ,  y  defpues  emplearlo* 


*** 
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CAPITULO    III. 

{De  Barnices  tranfparentes. 

A  Mas  de  los  referidos  Barnizes  hechos  con  efpiritu; 
grafsilla  ,  y  trementina ,  quedan  otros  de  otras  cali- 
dades ,  que  empleados  fobre  piezas  dadas  de  color,  de 
ninguna  manera  las  mancha;  porque  la  goma  Laca  no  en.- 
tra,  que  es  la  que  de  ordinario  dexa  un  color  roxo.  El 
Padre  Zahan  en  fu  2.  praflica  cap.  9.  minifíra  el  figuien^e 
Barniz  tranfparente.  Diez  onzas  de  efpiritu  ,  dos  de  grafsi- 
lla ,  y  dos  de  trementina  común,  ó  de  Venecia,  que  es  la 
mejor.  Defpues  añade  efta  otra  :  goma  Anime  ,  EÍmi ,  In- 
cienfo  blanco,  dos  dragmas  de  cada  cofa,  reduzganfe  en 
finos  polvos,  ponganfe  en  inatras,y  echefele  vinagre  def- 
tilado  ,  cuezcafe  todo  á  fuego  fuave  ,  defpues  faquefe  el 
vinagre  en  otro  vafo  ,  lavefe  toda  la  materia  con  agua 
caliente ,  hafta  que  el  agua  falga  clara  ,  pongaíe  defpues  á 
fecar ,  hagafe  polvo  ,  añadanfele  quatro  adarmes  de  goma 
gragante  ,  y  quatro  de  azúcar  piedra  ,  defpues  echefele  á 
toda  efta  materia  una  libra  de  efpiritu  de  vino  ,  menean- 
do la  redoma  á  menudo  ,  pongaíe  á  hervir  por  tiempo  de 
dos  horas  por  Baño-Maria  ,  y  quitado  de  la  lumbre  ,  dexar 
afolar  por  algunas  horas  las  materias  terreftres ,  y  def- 
pues feparar  en  otro  vafo  lo  mas  liquido  ,  y  claro,  y  eílo  ferá 
«1  Barniz  que  fe  pretende. 

Defpues  de  efto  ,  aíTegura  el  mifmo  Autor ,  que  en 
el  Arte  Vitriaria  experimental  de  Juan  KunKelió  fe  leen 
otras  calidades  de  Barnizes  ;  que  por  fer  Libro  que  no  fe 
halla  en  parte  alguna  ,  no  fe  pueden  narrar  aqui.  Pero  va- 
mos al  exercicio  de  un  Religiofo  Francifcano,  que  pinta- 
va  papel  para  formar  diverfas  fuertes  de  flores  para  el  a- 
dorno  de  los  Altares,  al  q¿ial  dava  un  bello  luftre  con  el 
Barniz  íiguiente.  Goma  Arábiga  difueita  con  agua  natura!, 
grafsilla  difueita  con  aguardiente  caliente  ,  un  poco  de 
azúcar  piedra  ¿  y  otro  poco  declara  de  huevo  ,  todo  bien 
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incorporado. 

Hacefe  otra  Barniz  claro,  echando-.én  una  libra  de 
efpiritu  quatro  onzas  de  grafsilla  ,  media  de  almaíiga  ,  y; 
una  de  alcanfora,,  junto  todo  ,  y  puefto  en  digeftiou  á  fuego 
lento. 

El  Barniz  figúrente  a  mas  de  fer  muy  bueno  ,  no  man* 
cha  los  demás  colores,  antes  bien  íi  fe  echa  fobre  ellos¿ 
hace  una  corteza  que  fe  puede  pulir  de  modo  ,  que  que- 
de como  un  criftal.  Primeramente  tomefe  una  clara  de 
huevo  ;  pongafe  al  Sol ,  6  tramontana  en  un  plato  vidria- 
do hafta  que  quede  dura  como  goma  ,  laque  afsi  fe  con-t 
fervará  todo  el  tiempo  que  fe  quiíiere.  Tomefe  de  ella 
clara  dos  adarmes,  una  onza  de  grafsilla  blanca  ,  quatro 
adarmes  de  almaíiga  blanca  ,  un  adarme  de  alcanfora  ,  re^ 
duzgafe  todo  á  polvo  ,  y  ponganfe  con  media  libra  de 
cfpiritu  al  Sol ,  6  á  fuego  lento  ,  y  dcfpues  de  difuelto  fiL- 
trarlo  por  papel  de  efiraza  ,  y  queda  hecho.  Y  íi  fe  quieb- 
re otro  ,  tomefe  una  clara  de  huevo  añejo  ,  batafe  hafta 
que  venga  en  efpuma  ,  arrojeíe  efta  por  inútil  ,  y  tomefe 
lo  que  quedare  en  fondo  ,  incorpórele  con  azúcar  piedra,,1 
y  aguardiente,  y  queda  un  Barniz  claro. 

En  las  Mizclaneas  curiofas  del  año  i6$p.  fe  halla  un 
Barniz  claro  para  confervar  los  infectos  ,  y  prefervarles 
de  corrupción  ;  y  es  de  efta  fíguiente  forma.  Una  libra 
de  efpiritu  ,  y  un  poco  de  ámbar  -tranfparente  puefto  en  di- 
geftion  por  Baño-Maria ,  por  tiempo  de  28.  horas,  aña- 
dafele  dcfpues  un  poco  de  almaíiga  ,  otro  tanto  de  graf- 
íilla  ,  y  un  poco  de  trementina  ,  difuelvafe  todo  en  Baño- 
Maria  ,  luego  quitenfele  las  entrañas  al  infecto  ,  y  defele 
con  el  efpiritu  por  algunos  dias  ,  en  el  qual  fe  aya  difuel- 
to un  poco  de  azúcar  piedra  ,  defpues  cubrafe  con  efte 
Barniz  ,  dándole  manos,  y  baños  hafta  que  quede  con  una 
capa  como  de  vidrio  ,  y  fe  confervará  afsi  el  infeéto  por  mu-, 
cho  tiempo. 

No  falta  quien  compone  un  Barniz  muy  claro  para 
echar  fobre  qualquier  eftampa  fin  tocarla  el  Barniz  :  dafe 
fobre  un  velo  ,  ó  gaza  interpuefta  á  la  eftampa ,  como  íi 
fuera  un  criítai,  executafe  afsi  :  pongafe  la  ga¿a  ,  ó  velo, 

en 
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fcn  telar  bien  tirante  ,  y  darle  por  las  dos  caras  del  figuiente 
Barniz  :  trementina  fina  ,  incorporada  en  frió  con  azeyte 
íde  efpliego ,  rebuelvaíe  fin  cellar  por  tiempo  de  media  ho- 
ra, nafta  que  llegue  á  la  coníiftencia  de  una  clara  de  hue- 
vo ;  defpues  de  repofado  ,  viertafe  en  otro  vaíb  por  in- 
clinación lo  que  fobrenade  y  y  de  efto  daráfe  á  la  dicha 
•gaza  como  fe  dexa  dicho  ,  y  luego  con  una  efpatula  de 
♦madera  fe  extenderá  con  igualdad  >  pongafe  á  fecar  á  la 
íbmbra ,  guardada  del  polvo  ,  y  en  eílando  feca  fe  le  da- 
rá otra  mano  de  lo  raifmo,  y  quedará  ia  gaza  muy  tranf- 
•parente. 

También  es  admirable  el  llguiente  para  el  mrfmo  efeto. 
Una  onza  de  goma  copal  clara  ,  reduzgafe  á  polvo  finif- 
►íimo ,  echefe  en  olla  vidriada ,  incorporefe  á  fuego  lento 
•con  dos  onzas  de  trementina  ,  y  en  viendofe  todo  bien 
liquido  ,  echenfele  poco  a  poco  tres  onzas  de  efpiritu  de 
trementina ;  pongafe  fobre  la  gaza  a  la  lumbre ,  6  al  fol^y¡ 
quedará  como  un  criftaU 

CAPITULO    IV. 

(De  los  Barnices  de-  oro. 

HAíla  aquí  fe  ha  tratado  de  varias  calidades  de  Barniz 
zes  ,  compueftosde  gomas  difueltas  con  el  efpiritu?; 
íiguefe  aora  añadir  otros  del  propio  genero  ;  pero  con  la 
.Ventaja  de  que  aplicados  a  los  cuerpos  ,  y  materias  pla- 
teadas, tomen  el  perfecto  color  de  oro  ,  que  íirve  para  la 
grandeza  de  las  artes.  Eftas  calidades  de  Barnizes  fe  hacen 
.de  muchos  modos  ,  de  manera  ,  que  á  cada  gufto  le  que- 
de materia  para  la  elección  ;  fiendo  afsi  que  los  colores 
fe  difereucian  en  poco  del  oro  en  pau  ,  en  polvo  ,  y  otro 
trabajado.   Los  modos  para  ello  ,  feran  como  fe  fígue. 

Un  quarto  de  Menjui,  una  parte  de  Almafiga ,  y  me- 
dia de  Grafilia;  reduzgafe  todo  en  polvo ,  echefe  laAlma- 
ñga  á  la  lumbre  ,  y  defpues  de  difuelra  añadafele  la  Gra- 
Jlla,  y  el  Menjui,y  reducidas  eítes  materias  á  licor ,  aña- 
da- 
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•dafe  una  o&ava  parte  de  trementina  fina ,  y  Aloe  Sücotrí- 
no,  lo  qne  quepa  en  una  cafcara  de  huevo ;  y  quando  fe 
vea  efta  compoficion  de  un  lindo  color,  faquefe  de  la  lum- 
bre ,  y  defe  con  ella  á  las  piezas  placeadas  las  manos  que 
fueíTen  neceíTarias  ,  dexando  fiempre  enjuta  una  mano  pa- 
ra la  otra ,  y  fe  ha  de  dar  con  una  broncha  bien  eftirada. 
También  ferán  muy  buenos ,  ámbar  amarillo  ,  puerto 

.  fobre  una  paleta  de  cobre  al  fuego ,  hafta  que  efté  fundi- 
do ,  defpues  ponerlo  en  efpiritu  de  trementina  por  dos  ,  ó 
tres  días,  por  baño  de  arena  ,  rebolviendo  la  redoma  muy 
amenudo  ,  y  vendrá  á  quedar  teñido  el  efpiritu  de  un  co- 
lor de  oro  hermofifsimo  ,  que  puedo  fobre  la  pieza  pla- 
teada en  breve  tiempo  fe  feca.  No  menos  fe  puede  hacer 

►con  una  onza  de  Laca  ,  Aloe  Sucotrino  en  polvo  quatró 
adarmes,  trementina  ocho  onzas,  azúcar  piedra  en  polvo 
doce  onzas  ,  incorporado ,  y  paífado  todo  por  fieltro  ,  y, 
fe  conferva  fin  gaftarfe.  Pero  aun  es  mejor  la  que  fe  íi- 
gue.  Goma  Laca  difuelta  en  efpiritu  ,  puefta  en  redoma, 
y  echarle  unos  pocos  polvos  de  corcoma ,  llamada  Terra 
Merita,  añadiendofele  un  poco  de  azafrán  toftado  á  la 
lumbre  ,  hecho  todo  polvo  para  quitarle  la  humedad ,  fe 
le  pondrá  también  fangre  de  Drago  en  polvo;  defpues 
de  bien  difuelta,  e  incorporada  efta  compoficion  á  fuego 
fuave  ,  qultefe  de  la  lumbre  ,  dexefe  repofar  ,  para  que  fe 
depoíiten  las  hezes  ,  y  emplear  lo  que  fobrenade.  Y  íi  fe 
quifiere  mas  claro,  filtrefe  el  Barniz  por  papel  de  eftraza. 
Nota  ,  que  para  emplearlo  ha  de  eftar  caliente  ,  y  darfe  con 
broncha  tirada  fobre  lo  plateado ,  fin  repafar  la  broncha, 
ponerlo  al  Sol ,  y  defpues  de  bien  feco  fe  le  dará  fegunda, 
y  mas  manos  hafta  que  tenga  el  colora  güito.  Ni  ferá  erra- 
do mudar  las  proporciones  con  añadirle  azafrán ,  ó  íangre 
de  Drago  ,  fegun  fe  juzgare  mas  acomodado. 

En  Inglaterra,  Francia,  é  Italia  emplean  un  Barniz 
para  dar  fobre  las  caxas  de  los  Reloxes  de  faltriquera  que 
fueren  de  plata  ,  que  las  hace  parecer  de  oro.  Y  afsi  mif- 
mo  al  latón  le  dá  un  color  nobilifsimo  ,  cuya  compofi- 
cion es  la  figuiente  :  Goma  Laca  dos  onzas  ,  Gutigamba 
dos  onzas,  Cárabe,  ó  Ámbar  amarillo  dos  onzas,  fangre 

de 
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Je  Drago  en  lagrima  quarenta  granos  ,  azafrán  un  adarme, 

cfpiricu  de  vino  quarenta  onzas  ,  reduzganfe  las  gomas  en 

polvos,  y  ponganfe  en  infuíionen  el    cfpiritu  en  olla  vi- 

(dríada  bien  tapada  ,  y  ponía   á  fuego  de  arena,  ó  al  Sol, 

(meneándola  continuamente  por  algunos  dias  ;  defpues  apar- 

Itefe  ,  y  cuelefe  el  Barniz  para  que  quede  limpio  :paraem- 

plearfe  ha  de  eftar  caliente  la  pieza ,  y  tomará  perfedo  color 

de  oro. 

Todos  los  Barnizes  que  nafta  aora  fe  han  propuefto 
los  emplean  los  Artífices,  Señoras  ,  y  Cavalleros  entrete- 
nidos ,  con  el  titulo  de  Barniz  de  la  China.  Pero  es  fácil 
conocer  el  común  engaño,  por  lo  que  fe  dexa  dicho  del 
Padre  Martini<n  el  principio  de  eíte  Tratado;  pues  le  falta 
mucho  para  llegar  al  de  la  China.  Por  cuya  caula  íera 
muy  jufto  advertir  ,  que  en  la  compoíicion  de  los  Barni-¡ 
2es  hechos  de  efpiritu  de  vino  ,  es  neceflario  ,  que  eíte  fea 
muy  puro  ,  y  perfecto  ,  y  no  menos  desflemado.  No  impor- 
tará menos  rectificarle  defpues  de  deftilado  ,  echándole  urt 
poco  de  fal  de  tártaro  ,  dexandola  afsi  por  algún  tiempo> 
porque  efta  fal  atrae  á  si  toda  la  flema  ,  y  la  fepara  del  ef- 
piritu ,  la  que  fobrenada  encima  de  eñe  :  luego  viertafe  el  ef- 
piritu por  inclinación  ,  y  íiltrefe  como  es  coííumbre. 

capitulo  v.  : 

(De  los  ingredientes  >  que  entran  en   la  compo/icioñ 

del  Sami^  de  la  China  ,  y  del  Verdadero 

método  de  prepararlo. 

COnocefe  ya  por  relación  del  Padre  Marti  ni ,  que  el 
Barniz  de  la  China,  es  una  efpecie  de  betún  terne* 
jante  á  la  trementina  ,  que  deftila  de  los  arboles  fin  nom- 
brar el  árbol.  Sabefe  no  obftante  ,  por  relación  del  Padre 
Pedro  Vanhame  de  la  Compañía  de  Jefus  ,  Flamenco  de  na- 
ción ,  y  Mifsionero  reíidente  en  PeKin  ,  por  una  Carta  que 
eferiviócon  fecha  de  10.de  Febrero   165*7.  como  eñe  betún 

fe 
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fe  llama  Chie  ,6  Chiram  ,  que  es  un  humor  qué  fe  vienfc 
de  unos  arboles  muy  altos  ,  y  ie  crian  en  las  eminen- 
cias de  ios  montes  en  la  Provincia  de  Suevan  ,  en  cuyos 
arboles  los  Chinos  abren  unas  hendeduras  en  las  cortezas,, 
por  donde  empieza  luego  a  colar  el  humor ,  que  recogen.,'  ■ 
y  confervan  hafta  10.  años  ,  y  aun  mas  ,  ñ  lo  encierran 
bien  tapado  en  toneles  hechos  a  eíte  fin,  en  que  el  ayre 
no  le  defeque  ,  ni  el  pueda  podrecerfe.  Quando  los  Chinos^ 
■fe  venden  álos  Eftrangerós  lefalíifican  ,  mezclándole  otros 
betunes ,  que  en  breve  le  corrompen  ,  quedando  inútil  pa- 
ra el  ufo  que  fe  defea.  Pero  puro ,  y  fin  mezcla  vale  cor- 
rientemente en  aquella  Región  real  de  a  ocho  la  libra ;  yí 
el  modo  con  que  ufan  de  él  es ,  poniéndole  con  broncha 
de  pelo  muy  dura  fobre  la  pieza  ,  dexandola  fecar  á  -la 
íombra  ;  defpues  de  enjuta  de  la  primera  mano  ,  le  dan, 
otra ,  y  tercera  ,  íí  es  menefter. 

Por  lo  qual  feria  conveniente ,  antes  de  emplear  eíte  be- 
tún ,  faber  el  como  de  fu  preparación  ,  y  difpoíicion  ,  para 
acertará  facar  un  Barniz  como  el  de  la  China,  que  es  lo 
que  el  Padre  Vauhame  no  nos  quifo  participar,  Pero  un, 
íugeto  ,  que  ha  vivido  mucho  tiempo  en  la  Chi- 
na ,  y  repetidas  vezes  hacer  la  operación  ,  dixo  fer 
del  modo  íiguiente.  Tomanfe  fefenta  onzas  de  Chiaram' 
crudo,  entiendefe  el  Barniz  tal  qual  fale  del  árbol,  que 
fe  llama  en  la  China  Cié  ,  con  otra  tanta  agua  ,  pongafe  en 
un  tonel  de  madera ,  por  efpacio  de  un  diaalSolen  Vera- 
no ,  b  en  Invierno  dos  días ,  meneefe  continuamente  en  un 
palo;  defpues  viertafe  en  una  jofayna  vidriada  tapada  con 
vegiga  mojada  (  efto  es  lo  que  en  lengua  Portuguefa  fe 
llama  Chiaram  cozido )  defpues  preparefe  el  aceyte  ,  llama- 
do Girgili ,  que  fe  faca  por  exprefsion  de  cierta  femilla 
del  propio  nombre  ,  como  acoítumbran  en  Europa  facar 
el  aceyte  de  Linaza,  Dicho  aceyte  íirve  en  la  China,  co- 
mo aqui  el  de  olivas.  También  fe  halla  de  eíta  fuñiente  en 
Sicilia  ,  á  que  llaman  los  naturales  Guirguilena  ,de  la  qual 
y  con  miel  hacen  preparación  corneítible,  Eíte  aceyte  para 
el  Barniz  fe  cueze  hafta  que  queda  de  color  amarillo  ,  y  ef- 
pefo  ;  y  quando  quieren  componer  el  Barniz  toman  fefenta 

on- 
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'otitis  de  Chiram  ,  y  Cié  cocido  ,  y  fetenta  adarmes  de  Girgi- 
le ,  ponenle  todo  eii  un  cubo  al  Sol  ,  mezclanfe  exacta- 
mente ,  y  íi  f e  quiere  el  Barniz  negro  ,  fe  le  echan  algunos 
adarmes  de  Vitriolo  difuelto  en  agua  ,  y  entonces  es  quan- 
do  el  Batniz  eftá  preparado.  Noteíe  ,  que  el  cubo  de  ma- 
dera ha  de  tener  de  cinco  a  feis  palmos  de  aleo  ,  y  dos  de 
ancho  ,  a  fin  de  poderfe  menear  con  un  palo  por  ambas  partes 
el  betún. 

Adviertafe  mas  ,  que  antes  de  dado  los  Chinos  á  la 
pieza  acoftumbran  (  no  íiempre  )  darla  una  mano  de  apa- 
rejo, como  en  Europa  hacen  los  Pintores;  pero  el  mé- 
todo de  aquellos  es  diferente ,  porque  tomando  fangre  de 
Lechon  (  que  alii  fon  tan  crecidos  como  una  ternera)  y. 
la  mezclan  con  cal  viva  en  polvo  ,  y  con  efta  mezcla  cu- 
bren la  madera,  6  pieza  ;y  quando  eftá  enjuta  la  pulen 
con  la  piedra  pomes  ,ó  con  otra  cofa  femt  jan  te ,  y  equi- 
valente ;  y  para  la  madera  ,  que  no  necefsita  de  efte  apa- 
rejo ,  le  dan  una  ,  6  dos  manos  con  aceyte  cozido  del  ya 
referido,  y  defpues  de  enjuto  le  dan  de  Barniz.  Para  las 
piezas  llanas ,  y  eftendidas  ,  como  Efcritorios  ,  Mefas  ,  y 
otras  femejantes  ,  cogen  ,  y  encolan  algunos  '  pliegos  de 
papel  finifsimo  *  como  lo  es  el  de  la'  China  ;  defpues  de 
enjutos  de  la  cola,  ó  humedad  lo  bruñen  con  un  diente,  jr 
defpues  le  dan  el  Barniz  ,  fegnn  coílumbre  ,  y  queda  muy 
igual.  Ni  fe  valen  de  otra  diligencia  para  pulirle,  porque 
efte  Barniz  por  si  mifmo  fe  eftiende  ,  y  dexa  la  fuperficie 
muy  igual  :  folamente  ponen  todo  «el  cuidado  defpues  'de 
bien  feco  ,  en  eftregarle  con  trapos  de  lienzo.  Todo  efto 
lo  confirma  el  Padre  Annant  Bricl  Francés  ,  que  fe  hallo 
en  Roma  en  el  año  17-itf.  para  los  interefes  de  la  Provin- 
cia ,  y  lo  aílegura  como  teftigo  ocular. 

También  el  Padre  Luis  Leconte  tiene  publicada  una 
parte  de  eftas  inftrucciones  en  el  año  1690.  en  fus  Car- 
tas, que  eferivió  á  diferentes  fugetos  de  forma,  fobre  lo 
que  avia  vifto  ,  y  obfervado  en  la  dieta  que  tuvo  por  aquel 
Reyno.  Por  lo  que  fiera  muy  del- intento  referir  aqui  al- 
gunos dichos  fobre  los  Barnizes  de  la  China  ,  anotados 
en  fus  Cartas,  En  una  de  ellas  eferita    á  Madama  la  Du- 

C  que- 
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quefa  de  Bovilíon  ,  habiandole  de  la  nobleza  ,  y  magnifi- 
cencia de  la  China  dice  ,  que  el  Barniz  es  muy  común  en 
la  China,  lo  qual  hace  ,  que  fe  engañen  muchos  ,  creyendo 
fer  un  fecrcco  hijo  del  Arte ,  e  induftria  ,  no  fiendo  otro, 
que  un  humor  natural  preñado  del  árbol ,  y  que  para  fu 
empleo  folo  fe  necefsita  de  mas ,  ó  menos  aceyte;  y  que 
la  preparación  de  fus  piezas  del  modo  que  dicho  fe  dexa. 
Solo  que  alguna  vez  cubren  la  madera  de  pliegos  de  pa- 
pel ,  encolados  con  el  mifmo  Barniz  ,  que  hace  parecer  á 
las  piezas  pedazos  de  criftales.  Afsi  mifmo  defpues  de 
bien  feco  fuelen  ellos  adornar  las  piezas  con  flores  ,  fo- 
llajes ,  y  otras  invenciones  de  oro ,  y  plata  en  polvo ,  ó 
molido  ;  y  eftando  bien  enjuto  le  din  otra  mano  de  Bar- 
niz muy  claro  por  encima ,  que  preferva  la  pieza  de  pol- 
vo ,  y  humedad  j  de  fuerte  ,  queíí  le  cae  aceyte ,  cevo,  u 
otra  cofa ,  lavando  la  pieza  con  un  lienzo  mojado  con 
agua  ,  queda  limpia  ,  y  tan  luftrofa  como  antes.  Efte  es  él 
Barniz  que  fe  gafta  en  el  Reyno  de  Tunquin  ,  en  la-gran- 
de lila  del  Japón ,  y  efto  fíente ,  y  efcrive  el  dicho  Padre 
Leconte. 

Iníiguiendo  eftas  noticias  ,  hizofe  el  experimento  ,  á 
ocafion  que  fu  Alteza  Cofme  III.Gran  Duque  delaTofcana 
.avia  recibido  una  cantidad  coníiderable  de  efte  Chiram  ,  y 
aceyte  en  diferentes  barriles  feparados  ,  del  que  avia 
logrado  dos  redomas  ,  una  de  uno  ,  y  otra  de  otro  :  pero 
como  pudo  inficionar  el  mal  efeto  ,  ó  accidente  por  falta 
de  coftumbre  ,  y  faltar  defeníivos ,  fe  trabajava  con  rece- 
lo de  una  inchazon  corporal ,  y  falta  de  refpiracion  que 
caufa;(como  fe  dixo)-no  obílante  fe  tomó  el  expediente 
de  no  tocar  el  dicho  Barniz  ,  y  guardarfe  del  olor, 
y  afsi  fe  extendió  fobre  la  madera  ,  y  fobre  el  papel ,  con 
la  mifma  facilidad  que  fifehuviera  empleado  aceyte  de  Li- 
naza cocido  ,  igualófe  fuavemente  ,  y  la  quedó  un  hermoíifsi- 
mo  luftre. 

La  mifma  experiencia  fe  hizo  ,  poniéndolo  en  un  lu- 
gar cerrado  ,  donde  no  pudieffe  entrar  polvo ,  y  defpue* 
de  feco  fe  halló  al  cabo  de  algunas  femanas  ,  no  del  to- 
do feco ,  pero  de  fuerte  ,  que  tocándole  con  los  dedos  no 

fol- 
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foltava,n!  pegava.  Sin  embargo  adviertafe,  qué  para  eíta 
operación  aprovecho  la  inftruccion  de  tomar  dos  quartas 
de  Chiram  ,  y  una  de  aceyte  para  liquidarlo  ,  y  facilitar- 
lo a  la  extencion  de  la  broncha,  por  fer  el  Chiram  de 
confidencia  de  la  trementina  ,  ó  aceyte  cocido  ,  de  que 
fe  valen  los  ImpreíTores  de  Laminas  :  y  el  aceyte  de  Gir- 
gili  es  muy  parecido  al  de  Linaza  ,  de  que  fe  íirven  los 
Pintores.  También  fe  hizo  la  prueva  de  mezclar  otros 
colores  con  efte  Barnizantes  de  echarle  el  negro ,  y  fe  ha- 
lló admitir  qualquier  color  perfecta  ,  y  familiarmente  ,  con 
la  mifma  facilidad ,  que  íi  fuera  aceyte  de  Linaza,  ó  Nuezes, 
crudo,  ó  cocido. 

£1  remedio,  que  fe  ofreció  antes,  de  que  fe  firven  los 
Chinos ,  que  trabajan  fobre  efte  Barniz  para  prefervarfe  de 
fus  malos  efetos  es,  tomar  plumas  de  gallina ,  hervirlas  al- 
gún rato  con  agua  ,  y  con  eíta  decocción  lavarfe  cara ,  y. 
manos  antes ,  y  defpues  de  trabajar ,  y  no  enjugarfe,hafta  que 
íé  en¿uge  al  ayre. 

CAPITULO     VI. 

íDel  Barrisque  fe  gafla  en  el  Japón. 

DEfpues  del  precedente  examen  ,  y  pruevas  fobre  el 
Barniz  de  la  China  verdadero  ,  entrafe  a  ver  el  que 
ufan  en  el  japón, lila  poco  díftante  de  la  China  ,  con  el 
qual  los  Japones  pintan  ,  y  hermofean  fus  Mefas  ,  Eícri- 
torios  ,  Élcaparates  ,  Cofres  ,  y  otras  alhajas  caferas.  Ver- 
dad es,  que  por  lo  que  mira  al  dorado,  no  tienen  aque- 
lla habilidad  ,  ni  guardan  aquella  policía  de  los  Chinos. 
Los  Efcaparates  ,  y  otras  piezas  ,  que  fe  venden  en  Benga- 
la ,  Ciudad  en  Indias  Orientales  ,  donde  las  tranfportan 
del  Japón  ¿  eftan  por  lo  común  adornadas  de  follajes  do- 
rados i  embutidos  con  variedad  de  colores  ,  los  que  fe 
cree  fer  pedazos  de  nácar,  y  no  lo  fon  j  porque  no  fon 
mas  de.  unos    retazos  de  cierta  concha  muy   delgada ,  y 

C  2  tier- 
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tierna,  cuyo  nombre  fe  ignora.  Parece  no  obftante  po- 
derfe  lograr  otra  cafi  femejante  ,  que  fe  halla  á  orillas  del 
Mar  de  Trapani  en  Sicilia  ,  llamada  Sartaniella. 

La  materia  de  que  fe  compone  el  Barniz  en  el  Japón 
llamada  Vraxi ,  la  toman  de  una  efpecie  de  árbol  particu- 
lar como  el  de  la  China  :  recogenla  a  últimos  del  mes  de 
Setiembre ,  que  cae  ordinariamente  en  la  octava  Luna  de 
los  Japonefes.  El  modo  de  fu  colecta  es  como  fe  íigue: 
Abren  de  alto  a  baxo  del  árbol  unas  hendeduras  muy  hon- 
das, y  apenas  empieza  á  deftilar  el  licor ,  con  unos  inftru- 
memos  de  hierro  ,  ó  madera  la  hacen  caerá  unas  Ajofai- 
nas de  porcelana ,  y  eftas  las  tapan  con  papel  mojado  con 
aceyte.  Elle  licor  no  es  negro,  íi  que  tira  a  blanco.  Quan- 
do  fe  coge  ninguno  fe  atreve  á  tocarle  ,  porque  incita  una 
comezón  tan  extraordinaria  ,  e  impertinente  ,  que  hace 
faltar  muchos  granosa  fuera  ,  por  la  vehemencia  del  dolor 
quecaufa.  Ninguno  ha.  dado  noticia  de  íi  es  efte  árbol  fe H 
mejante  á  los  de  la  China  :  Creefe  muy  diftinto  'y  porque 
en  el  Japón  les  cultivan  por  efpacio  de  fíete  años  antes  de 
extraer  el  Barniz  ;  y  los  de  la  Chínale  dan  codos  los  años, 
y  fon  tan  crecidos  como  los  Pinos  en  Europa ,  y  no  piden 
cultivo  alguno. 

Quando  fe  ha  de  emplear  eñe  Barniz  íe  prepara  de 
ella  manera  :  filtrafe  dos  vezes  por  lienzo  efpefo  fin  tocarle, 
y  para  eílo  es  el  medio  prenfarle  ,  y  luego  con  broncha, 
¿arle a  ía  pieza  preparada,  dexarla  fecar  ,  y  luego  darle 
otra ,  repagándole  antes  con  lienzo  en  que  fe  aya  puefto  un 
bulto  de  feda,  ó  algodón  ,  y  profeguir  en  efte  método 
hafta  tercera  mano  :  filtrefe  dos  vezes  el  Barniz  ,  y  a  dos 
partes  de  efte  echefele  una  de  agua  ,  y  junto  puefto  en  olla, 
arrimefe  ala  lumbre  ,  y  rebuelvafe  con  cuchara  hafta  que 
el  agua  efte  bien  incorporada  con  el  Barniz  ,  que  rebol- 
viendolo  todo  un  dia ,  arrimado  á  la  lumbre  ,  vendrá  ne- 
gro ;  y  quando  fe  vea  afsi  mezclefe  con  el  aceyte  Gigtii- 
lea,quees  con  poca  diferencia  como  el  aceyte  de  la  Chi- 
na. 

Defpues  de  preparado  fe  empleará  de  efte  modo  :  la 
pieza  á  que  fe  le  ha  de  dar  >  ha  de  eftar  t>ien  pulida  ,  y  unida, 


Tratadg  I.  !De  lBarni,zet.  1 1 

y  éftando  la  fuperficie  llena ,  aplicante  un  pedazo  de  lien- 
zo fínifsimo  ,  untado  con  efíe  Barniz,  por  fola  la  parte, 
que  ha  de  pegar  con  la  madera ,  y  queda  tan  firme  ,  co- 
mo íi  lo  eftuviera  con  cola;  La  prueva  queda  hecha  que- 
brando alguna  de  las  piezas  hechas  en  el  Japón  ,  y  fe  ha- 
llarán pedazos  de  tela  de  lienzo  fínifsimo ,  y  papel  tam- 
bién en  otras  encolado  con  el  mifmó  Barniz.  Andan  con 
fumo  cuidado  en  encerrar  la  pieza  defpues  de  averie  pe- 
gado el  lienzo  ,  b  papel  en  parte  que  no  le  entre  el  pol- 
vo ,  dexandola  allí  hafta  bien  feca  ;  y  luego  empiezan  á 
darle  de  efte  Barniz ,  efperando  fíempre  que  efté  enjuto  de 
mano  á  mano  :  el  ñn  es ,  para  que  fe  ponga  duro  ,  y  cotí 
la  devida  confidencia.  Hecho  efto  le  imprimen  las  labores, 
y  matizes  de  oro,  y  variedad  de  colores,  mezclados  con 
el  miímo  Barniz.  La  falta  que  fe  les  nota ,  es  no  fer  pu- 
lidos en  las  piezas  grandes,  como  fe  ven  muchas  ,  en 
que  no  cuidan  de  cortar  los  perfiles ,  aunque  en  las  de 
mas  valor  ,  como  Efcritorios  ,  Mefas  ,  &c.  fe  miran  con 
mas  cuidado ,  para  que  falgan  con  toda  la  hermofura  ,  y 
luílre  que  fe  requiere  ,  dándole  ai  Barniz  un  púlimiento, 
que  une  todas  las  partes  ,  y  es  de  efta  forma.  Bien  feca  la 
pieza  de  todas  manos  ,  eftregar  fuertemente  el  Barniz  con 
una  piedra  de  amolar  con  tierra  cocida  en  polvo  fínifsi- 
mo ,  haíla  que  efíé  perfectamente  unido  ,  y  luego  le  dan  otra 
jnano  de  Barniz,  y  la  buelven  a  pulir  defpues  de  bien  feco* 
y  últimamente  le  dan  otra  mano  de  Barniz  muy  liquido,  y; 
claro,  y  con  gran  delicadez  ,  y  baña. 

Efta  es  la  relación  del  Barniz  del  Japón  ,  que  parece 
muy  femejante  al  de  la  China.  Por  ultimo  importará  faber, 
que  en  el  Japón  ,  íi  no  abfen  hendeduras  en  la  corteza  de  los 
arboles  por  un  año  ,  llega  a  fer  tan  corrofivo^que  roe  todo 
el  meollo  del  árbol  >  deíeeandole  hafía  matarle  9  y  folo  utU 
para  el  fuego* 
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CAPITULO  VIL 
Obferlpaciones  para  imitar  el  (Bami^del Japón. 

POr  las  relaciones  antecedentes  .,  y  obfervaciones  íi- 
guientes  podráfe  venir  en  algunas  noticias  para  lo- 
grar ,  íi  fuere  pofsible ,  el  modo  de  componer  en  Europa 
feme/ante  Barniz ,  con  las  mifmas  propiedades,  fupueflcr 
que  no  es  mas  pofsible  hallar  en  ella  arboles  de  la  mifma 
efpecie  ,  que  los  que  le  producen  en  el  Japón :  y  mas 
ílendo  como  es  din*  cuitad  fsim  a  fu  conducción ,  por  fer 
los  Chinos  muy  zelofos  en  el  faque'de  fu  País  para  Ef- 
trangeros  ,  por  la  gran  utilidad  ,  y  falida  que  tienen  en 
las  piezas  trabajadas  por  ellos ,  y  bien  vendidas  a  los  fo- 
rafteros:  y  quaftdo  avian  de  venderle  para  otros  Reynos 
faUtficanle ,  mezclándolo  con  diferentes  licores  ,  que  ío 
componen  (  como  ya  fe  dixo )  dexandole  con  eílo  inútil 
para  qualquiera  fuerte  de  operaciones.  Verdades,  que  oy 
fe  han  enmendado  mucho  en  eíta  mala  treta  ,  porque  ya 
embian  alguna  vez  de  legitimo ,  como  lo  han  logrado  al- 
gunos Mercaderes  Ingleíes  ,  haciendo  con  ello  muchas  pie- 
zas ,  que  las  han  vendido  por  legitimas  de  la  China. 

Supuefto  pues ,  que  ni  arboles ,  ni  feguridades  en  el 
logro  del  verdadero  Barniz  fe  puede  gozar  en  Europa, 
fe  ha  de  bufear  el  Arte ,  y  el  ingenio ;  y  por  efío  fe  deve 
notar  ,  que  el  Barniz  de  la  China  fe  compone  de  un  be- 
tún ,  Goma,  ó  rezina,  y  de  aceyte  facado  de  una  cierta 
fírmente.  Eite  betún  eftá  purificado,  y  preparado  al.  calor 
del  Sol,  6 del  fuego;  liquafe  ,  y  ablándale  con  el  dicho 
aceyte  nafta  que  obedezca  al  pincel :  es  compoíicion  eíta 
que  fe  feca  por  fu  naturaleza ,  y  quando  llega  á  ponerfe 
íeco  es  duro  inalterable  ,  e  impenetrable  a  la  humedad,  y 
á  qualquiera  otro  difolviente  :  pegafe  fuertemente  a  la  ma- 
ulera, al  metal ,  y  a  la  piedra  ,  de  modo,  que  es  ¡nfepara- 
ble  ,  Gno  es  con  hierro  ,  ó  fuego  :  por  fin  queda  con  un  luftre 
maravillofo. 

Ef 
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Efto  fupuefto,  conduyefe  por  examen  de  eftas  propie- 
ades,  no  poderfe  hacer  una  compoficion  femejantc  á  efte 
arniz ,  menos  que  emplcandofe  los  mifmos  ingredientes: 
s  decir  ,  cofas  oleoginofas  ,  en  las  quales  muchos  fe  han 
efvelado  para  imitarlo  caíi  en  todas  las  partes  del  mun- 
o  ,  fin  aver  podido  en  jamás  acertar  en  hacer  un  Barniz, 
ue  tuvieííe  las  propiedades  que  diximos  del  de"  la  China: 
r  afsi  ferá  menefter  explicaría  algunos  medios  de  que  fe 
calieron  para  lograrlo  y  los  que  han  llegado  á  noticia.  Ad- 
/iertafe  y  que  para  componer  un  Barniz  oleoginofo  ,  no 
odas  las.  Gomas  fon  al  propoíito  y  íi  folo  aquellas  que 
lada  tienen  de  humedad  y y  fies  que  tengan  fea  muy  poca; 
¡r  aquellas  que  aun  mifmo  tiempo  abundan  mas  de  aceyte, 
jp  vizcofidad.  Amas  de  eflo  y  es  menefter  bufear  un  aceyte, 
flue  las  pueda  difolver,y  homogéneamente  unir:  que  ten- 
ga afsi  mifmo  mucha  facilidad  en  fecarfe  y  por  cuyas  ra- 
zones fe  cree  no  aver  otro  aceyte  mas  del  calo ,  ni  mejor¿ 
¡flue  el  de  Linaza*  Antes  de  explicarfe  como  fe  ha  de  em- 
plear para  lograr  un  excelente  Barniz  ,  que  fea  el  maspro- 
ipio,  y  parecido  al  de  China  ,devc  íaberfe  primero  la  mani- 
pulación de  muchos  Barnizes  oleoginofos,  que  fueron  co- 
municados por  Amigos  ,  y  kidos  en  muchos  Autores 
ciáticos* 


CAPITULO    VIIL 
Compofiáones  de  (Barnices  okoginofos. 


ENtre  otros  Autores  el  Padre  Juan  Zahan  rom.  3.  en  fa 
libro  intitulado  :  Oculus  Artificialii  fol.  166 .  enfeña 
iiin  genero  de  Barniz  muy  eítraño  ,  y  reluciente  ,  que  fe 
compone  afsi.  Goma  Eieuíi ,  Anime  ,  Incienío  blanco  ,  y 
Ámbar  blanco  ,  quatro  adarmes  de  cada  cofa,  reducido  to- 
do en  polvo  fe  echa  en  una  redoma  con  vinagre  deítilado, 
añadanfele  quatro  adarmes  de  Goma  Gragante  ,  y  orros 
quatro  de  azúcar  piedra  en  polvo,  póngale  el  marras  ala 
lumbre  en  digeftion  por  algunas  horas ,  y  hagaíe  evaporar 

el 
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el. vinagre  hafta  que  la  materia  quede  bien  enjuta  ,  la  qué 
íe  hari  polvo  ,  y  fe  echará  en  otra  redoma  con  doce  on- 
zas de  aceyte  de  cfpliego  ,  b  de  trementina  fina  :  añadir 
raiífe  también  feis  onzas  de  trementina  de  Chipre,  y  pon- 
gafe  todo  en  Baño-María  ,  hafta  que  fe  aya  difuelto  la  tre- 
mentina ,  y  aqui  fe  le  añadirá  del  vinagre  ,  que  guardava 
en  polvo;  mezclefe  con  un  palito  ,  dexefe  hervir  por  efpa- 
cío  de  tres  ,  óquatro  horas,  y  fe  tiene  ya  un  Barniz  muy] 
preciofo. 

Del  mlfmo  Autor  es  el  figuiente:  Dos  onzas  de  acei- 
te de  efpliego  ,  de  Almafiga,  y  grafsilla  en  polvo  .una  onza 
de  cada  cofa  ,  de  trementina  media  onza  ,  el  aceyte  hier- 
vafe  á  Baño-María,  y  quando  efté  bien  caliente  echefele  la 
trementina  ,  y  defpues  de  diluelta  ,  añadafele  los  polvos  de 
Almaíiga,y  grafsilla ,  hafta  que  todo  fe  incorpore  á  fuego 
muy  lento  por  Baño-María ,  porque  efta  materia  fe  enciende 
con  facilidad, 

£1  Cavallero  Fioravanti  en  el  $.tom.  de  Secretos  cap. p$¿. 
eferive  el  figuiente  ,  de  que  dice  fe  íirven  los  Turcos  para 
dar  el  Barniz  álos  arcos ,  flechas ,  &c.  Toma  ,  dice  ,  una  par- 
te de  aceyte  de  Linaza,  y  tres  de  pez  Griega  ,  hiervanfe 
juntos  á  fuego  fuave  hafta  que  eften  bien  incorporados  ,  y, 
eneftacompoíicion  fe  le  echará  el  color  que  fé  quifiere ,  y; 
defpues  emplearlos.  Notefe  efta  noticia  :  en  la  Ciudad  de  Ro- 
maacoflumbran  llevar  de  noche  unas  Linternas  de  hoja  de 
lata  ,  b  hierro  /cubiertas  de  efte  Barniz  ,  que  es  muy  firme,  y 
quali  perpetuo. 

Áy  otro  Barniz  deque  fe  íirven  los  ImpreíTores  ,  lla- 
mado de  Ámbar ,  y  no  es  otro  que  la  preparación  paífada, 
y  fe  echa  en  las  planchas  de  hierro  ,  hoja  de  lata,  y  otras  co- 
fas femejantes.    . 

El  mifmo  Autor  lib.  5.  cdp.ój*  lleva  otro  ,  pero  muy;, 
común  ,  que  fe  emplea  en  labores  muy  ordinarias  ,  dice 
afsi:  Toma  aceyte  de  Linaza  una  parte,  dos  partes  de 
pez  Griega  ,  media  parte  de  rezina  ,  y  ponió  en  una  olla  á  ( 
hervir,  y  quando  quieras  faber  íi  efta  bailante,  echa  una 
gota  fobre  una  efpatula  ,  b  cuchillo  ,  y  íi  quedaíTe  oleofo  no. 
efta  bailante  cocido ,  y  ü  queda  vifeofoya  lo  efta. 

Chrif- 
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Chriftoval  Morley  en  fu  libro  iinpreíTo  en  León  ,  lla- 
mado :  Colefíanea  Chimica  Leydencia  ,  da  la  íiguiente  receta, 
eon  el  titulo  de  Barniz  Italiano  :  ocho  onzas  de  trementi- 
na, hiervafe  hafta  que  venga  en  unaonza,y  la  que  quedare 
dura ,  y  frágil  quando  vendrá  fria ,  hagafe  polvo  de  ella, 
teniendo  a  la  lumbre  aceyte  de  tremenrina  ,  echenfc  los 
dichos  polvos,  y  defpues  que  fe  aya  afolado,  lo  mas  cla- 
ro que^  fe  pudiere  feparar  de  encima,  ferá  el  Barniz  que  ha 
de  fervir. 

Un  Clérigo  Griego  da  eíla  traza  para  formar  un  Bar-: 
niz  ,que  fe  pra&ica  mucho  en  la  Períia,y  en  la  Arabia.  Toma,- 
dice,  Ámbar  oriental ,  llamado  Sandrus(  por  cuya  palabra 
fe  entiende  la  grafsilla  )  y  otro  tanto  de   aceyte    de  Lina- 
za ,  hiérvelo  á  la  lumbre  poco  apoco  ,  y  mientras  efte  hir- 
viendo le  echarás  la  grafsilla  en  polvo ,  y  lo  rebolverás  con- 
tinuamente nafta  que  toda  la  efpuma  aya    falido  :  defpues 
toma  una  onza  de  Almaíiga ,  y   hiérvela   con    media  onza» 
de  aceyte  de  Linaza.,  hafta  que  aya  arrojado  la  efpuma,  y. 
luego  á  fuego  fuave  juntarás  eftas  dos  compoííciones,  paf- 
fandolas  defpues  por  fieltro ,  y  confervalo  para  dar  á  las  pie- 
zas pintadas. 

Otro  Clérigo  Maronlta  ,  llamado  Donato  Aídoenze  ef- 
crivió  de  Alepo  otra  receta  caíi   femejante  ,  y    es   en  eíla 
forma.  Tomefe  una  onza  de  aceyte  de  Linaza  ,  onza  y  me-. 
día  de  Almaíiga  ,  y  fundafe  defpues  ,  echefeie  el  aceyte  ,  in-^ 
corporandole  bien  á  la  lumbre*.,  hafta  que  haga  una  efpuma 
blanca  ,  y  quando  fe  huviere  dé  ufar ,  mezclefe  con  los  ca- 
lores bien  molidos  ,  quedando  todo  en  coníiftencia  de  miel. 
Efte  Barniz  es  de  los  mas  firmes  que  fe  hacen.  No  tefe  ,  que 
por  lo  que  toca  á  eftas  qualidades  de  Barnizes  en  que  entra 
la  grafsilla,  fegun  Fioravantienfus  fecretos,  no  fe  aciertan, 
por  no  faber  darles  el  punto  al  tiempo  de  cozerles  ;  porque 
íi  fe  echa  la  Almaíiga  antes  que  el  aceyte  efte  cozido  ,  fe  que- 
ría :  por  lo  que  es  neceíTario  cozer  el  aceyte  ,  dexarlo  enfriar, 
y  defpues  echarle  la  grafsilla  en  polvo,  incorporándolos  á 
fuego  fcnto. 
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CAPITULO     IX. 

Diferentes  medios  de  preparar  el  aceyte   d? 
Linaza. 

COmo  quiera  que  aya  muchos  modos  de  conocer  el 
aceyte  ,  ferá  conveniente  reprefentar  el  mejor  ,  y  mas 
fácil  método.  El  modo  mas  practico  ,  mejor  ,  y  mas  uní-, 
verfal  es  ,  hervir  el  aceyte  haña  que  una  pluma  puefta  en 
la  olla  cluxa  ,  y  venga  colorada  ,  entonces  eílá  ya  cozido. 
Otros  hacen  la  prueva  con  unas  migajas  de  pan ,  fegun  la 
cantidad  del  aceyte  ,  porque  el  pan  abfuma  la  craíicie  ,  y 
le  dexa  mas  apto  para  fecarfe.  Los  Tiradores  de  Laminas 
para  hacer  mas  efpefa  la  tinta  ,  6  Barniz. ,  y  fácil  á  enju- 
garfe  le  queman  defpues  de  aver  hervido  algún  tiempo* 
fcafta  tanto  que  la  llama  ayar^Qnfumido  todo  lo  crafo  ,  y 
luego  con  un  trapo  mojado  tapan  la  olla  (  que  ferá  de  ca- 
tre para  que  no  fe  quiebre  )  adquiriendo  la  confidencia,  y  fq- 
4idez  de  la  miel. 

El  Padre  Zahan  Premoítatenfe  lib.  3.  O  culi  artificia- 
Iis,fol.  165.  da  un  método  de  purificar  el  aceyte  de  Lina- 
za ,  el  que  luego  de  cocido  queda  íiempre  obfcuro  como  de 
color  del  de  nuezes  ,  y  dice  afsi.  Toma  Agretas  ,  hiérvelas 
con  agua,  cuélalas  en  vafo  de  peltre,  que  no  tenga  mucha 
fondo  ,  échale  el  aceyte ,  ponió ,  íi  es  en  Verano  ,  al  Sol 
por  algunos  dias  enparageque  no  le-caiga  polvo, y  ven- 
drán a  fondo  las  ezes  con  la  parte  mas  craíla,  por  cuyo  me- 
dio facarás  el  aceyte  mas  claro  ,  y  como  no  citará  cozido 
tendrá  facilidad  de  fecarfe  ,  que  es  la  condición  mas  neceíTa- 
lia  de  un  buen  Barniz. 

En  Inglaterra  ,  y  otras  muchas  partes  echan  en  un  va- 
fo ,  ü  olla  vidriada  una  libra  ,  v.  gr.  de  aceyte  de  Linaza, 
y  con  un  palito  toman  la  medida  de  ío  alto  de  la  olla ,  y  le 
echan  dentro  tanta  agua  como  aceyte  ,  y  al  inflante  el  acey- 
te viene  arriba ;  entonces  fe  tendrá  prevenida  nna  talegui- 
lla, 
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lia  ,  o  "muñeca  con  algunos  polvos,  como  de  fombra  ,  Li- 
targirio ,   Acercon  ,  ó  Cardenillo  ,  que  qualquiera  tiene  vir- 
tud defecante  :  efta  hade  peíar  cinco  ,  ó  feis onzas,  Pero  co- 
mo eílos  dofíg  no  fean  abfolutamente  neceflarios  ,  ay  quien 
fe  fírve  del  Litargirio  folo  ,  mezclado  con  un  poco  de  Acer- 
con ,  hirviendo  efta  mezcla  ,  hafta  que  toda  el  agua  fe  aya 
evaporado :  lo  que  fe  conocerá,  midiendo  lo  alto  del  aeey- 
te en  la  olla  con  el  palo  con  que  fe  tomó  la  medida  primera* 
Notefe  ,  que  la  muñeca  fe  ha  de  facar  antes    que  el  agua 
acabe  de  evaporarfe  ,  para  que   el  calor    del  aeeyte  no  la 
queme,  ni  que  fe  mezclen  los  polvos  en  el  aeeyte.  No  obf- 
tante  eftas   advertencias  ay  Artífices  ,   que   hierven  con  el 
rnifmo  aeeyte  el  Litargirio  ,  y  Acercon  ,  y  quando  vén,que 
eftos  materiales  han  venido  al  baxo  ,  vierten  el  aeeyte  por, 
inclinación:  yes  efte  el  método  mas  fácil,  y  fe    logra  ur» 
aeeyte  cozido,ymas  claro  de  lo  acoftumbrado.  Se  ha  de 
eftar ,  en  que  la  perfección  del  Barniz  oíeoginofo  coníiíle 
en  fu  cozimiento  ,  y  preparación  con  el  aeeyte  de  Linaza, y¡ 
no  de.Nuezes ,  por  fer  efte  muy  craífo  ,  y  mas  difícil  de  fe-? 
carfe. 

El  Padre  Domingo  Staniflao  Pizari  Jefuita ,  en  fu  In¿ 
vento  Praóiico    dexó    efta   receta..  Toma  ,  dice  ,  aeeyte  de: 
Linaza  ,  échala  en  una  olla  vidriada ,  y  un  cabo  de  torcida 
de  algodón  dentro ,  tocando  el  aeeyte  ,  y  el  otro  fuera,  que 
fea  larga  ,  y  grueíTa  ,  y  que  efte  cabo  caiga  en  otra  olla  vi- 
driada también  ,  que  quede  mas  baxa  de  lo  que  efta  el  aeey- 
te en  la  otra,  ponió  todo  al  Sol ,  y  facará  el  aeeyte  gota  á 
gota ,  y  lo  pondrá  en  la  otra  olla  muy  claro  ,  y  con  muy, 
poco  olor  de  aeeyte.  Tomarás  efte,  y  le  hervirás  con  agua 
del  modo  que  arriba  fe  dexa  dicho,  échale  la   muñeca  coa 
Litargirio,  Criftal  en  polvo ,  y  Albayalde  :  y  de  efta  ma- 
nera tendrás  un  aeeyte  claro  ,  y  fácil  de  fecarfeí  Todo  ef- 
to  fe  ha  de  executar  a  fuego    lento  ,  y    quitar  la    muñeca 
antes  que  fe  confuma  el  agua.  Y  adviertafe ,  que  en  fien- 
do  los  hervores  menos   vehementes  ,  y  el   agua  eftuvieífe 
del  todo  confumida  ,  entonces  es  quando  fe  remata  la  ope- 
ración; porqué  entonces  el  aeeyte  es  el  que  hierve  con  mas 
favor.  Por  ultimo  eñe  aeeyte  afsi  clarificado ,  y  difpueftq 
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para  fecarfe ,  devefe  guardar  como  el  mas  precifo  para  In  - 
corporar  con  los  colores:  délo  redante,  quando  fe  defea  el 
Barniz  negro  ,  y  fe  le  echa  el  Betún  Judayco  ,  no  ay  necefsi-, 
dad  ,  que  fea  tan  puro  ,  ni  quede  tan  purificado. 

Otro  modo  ay  para  preparar  el  aceyte  para  que  feque 
mas  fácilmente  ,  poniéndole  criftal ,  ó  vidrio  molido.  Otros 
le  echan  aceyte  de  efpliego  ;  otros  lo  hacen  Con  aceyte  de 
Linaza  ,  y  Litargirio  en  polvo  ,  rebolviendolo  ,  todo  puefto 
en  redoma.  Ya  fefabe  como  el  aceyte  de  efpliego  es  defe- 
cante ,  también  el  Petrolio  ,  y  entre  todos  lo  es  mas  el 
que  llaman  de  Cupaiba  ,  que  fe  deftila  en  el  Braíil  de  un  ár- 
bol con  virtud  para  fanar  heridas  :  pero  como  válela  onza 
diez  reales  ,  no  pone  á  quenta  fu  confumo  ;  folo  los  Pinto^ 
jes  en  el  Perú  le  gaftan. 

CAPITULO     X. 

(De  otros  ¡Barnices  oleogmofos  a  mas  de  los 
referidos. 

MUchos  otros  Barnizes  fe  componen  ,  entre  los  quales 
ay  uno  exquiíito  para  las  piezas  pintadas  de  qual-. 
quier  color  ,  efte  fe  hace  con  una  onza  de  aceyte  de  Linar 
Z2l  deftilado,y  tres  onzas  de  Barniz  de  Ámbar ,  incorpora- 
das á  fuego  luave ,  y  de  efta  manera  fe  emplea.  También 
ay  otro ,  y  experimentado ,  compuefto  de  Almaüga  ,  y  acey- 
te de  trementina  ,  difuclta  la  Almaíiga  con  el  aceyte  á  fue- 
go moderado  ,  añadiéndole  agua  Ras  nafta  que  quede  en 
eftado  de  poderle  dar  fácilmente  con  broncha.  Alexos 
Piamontés  en  el  Ub.  5.  de  fus  Secretos  yfoL  191.  dice  afsi. 
Rezina  graza^ ,  y  blanca  una  libra,  goma  ordinaria  dos  on- 
zas ,  trementina  una  onza  ,  aceyte  de  Linaza  dos  onzas;  di- 
fuelvafe  la  rezina  primero ,  y  filtrefe :  la  goma  difuelvafc 
con  aceyte  común  ,  y  filtrefe"  también,  defpues  juntefe  con 
la  trementina ,  y  mezclefe  todo  á  fuego  fuave  3  y  rebuelvafe 
continuamente  ,  y  gaftefe  caliente. 

Ef- 
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Efte  es  otro  ,  que  acabado  de  dar  queda  feco.  Incien- 
fo  macho  ,  y  grafsilla  hecho  polvos  finifsimos  ,  y  pueftos 
en  trementina  fe  tendrá  a  la  lumbre  derritida  ,  fíl trefe  efta  di- 
folucion  ,  y  empleefe  caliente.  En  Inglaterra    le  componen 
como  fe  fígue.  Diez  y  feis  onzas  de  aceyte  de  Linaza  claro, 
betún  Judayco  quatro  onzas ,  Almaíiga  una  onza  ;  haganfe 
polvos  las  gomas  ,  y  echenfe  dentro  del  aceyte  ,  di fuel vafe 
á  fuego   lento    en   olla    de    tierra    barnizada  ,    nafta  que 
echándole  dentro  tres  cabezas  de  ajos  bien  limpios   que- 
den enteramente  difueltos  ;  defpues  filtrefe  el  licor  en  otro 
vafo ,  añadiéndole  dos  onzas  de  goma  Laca,  y  tres  de  Ám- 
bar amarillo  en  polvo ,  buelvafe  a  la  lumbre  nafta    que  to- 
do quede  difuelto  ,  y  echefele  un  poco    de    aceyte   de  ef- 
pliego  ,  ó  efpiritu  de  trementina ,  rebolviendolo  continua- 
mente nafta  que  todo  quede  incorporado  ,  y  quedará  afsi 
hecho.  Nota  ,  que  no  fea  la  compoíicion  muy  efpefa  ,  íi  folo 
hafta  que  obedezca  con  facilidad  al  pincel.   Con  efte  Barniz 
fe  dará  á  la  pieza  dada  de  negro  de  humo  ,  y  cola-  Efte 
que  fe  figue  es  elmifmo,  pero  mas  fácil.  Quatro  onzas  de 
aceyte  de  Linaza,  una  de  betún  Judayco,  y    dos  de  Ám- 
bar amarillo,  puefto  todo  en  olla  vidriada  á  fuego  fuave, 
defpues  colado  en  lienzo  ,  y  buelto  á  la  lumbre  hafta  que  que- 
de en  la  coníiftencia  que  fe  quiera. 

En  el  libro  del  Padre  Domingo  de  Auda ,  Canónigo 
de  Santo  Efpiritu  ,  fe  lee  afsi.  Aceyte  de  trementina  dos 
onzas  ,  trementina  una  onza ,  grafsilla  media  dragma ,  in- 
corporefe  todo  á  fuego  manfo  ,  y  guardefe  para  fu  ocaíion. 
El  mifmo  a  fol.  237.  enfeña  á  hacer  el  aceyte  de  tremen- 
tina de  efta  forma  :  Echefe  trementina  á  propia  elección  en 
matras  con  el  tercio  de  fu  pefo  de  arena  á  fuego  de  defti- 
lacion  ,  y  faldrá  el  efpiritu  blanco  como  una  plata  ,  y  lue- 
go el  aceyte.  Fioravanti  dice ,  que  ñ  en  lugar  de  matras  fe 
pone  Retorta  faldrá  muy  mejorado ,  íi  para  cada  libra  de 
trementina  fe  ponen  dos  onzas  de  arena.  De  la  mifma  con- 
formidadjfe  hace  el  aguaras. 

Aorafe  dirá  del  Barniz  ,  que  fe  da  alas  pieles  doradas, 
y  pintadas.  Tomofe  aceyte  de  Linaza  40.  onzas  ,  purifi- 
quefe  hafta  que  una  pluma  puefta  dentro   mude  el  color; 

def- 
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defpues  de  cocido  echenfele  ocho  onzas  de  grafsfüa  ,  y  qua- 
tro  de  Aloeepatico  en  polvo  ,  rebuclvafe  fin  parar  con  m 
palo ,  y  li  por  defgracia  la  mezcla  fe  coagulare,  añadafele 
mas  lumbre  hafta  que  buelva  a  liquarfe  ,  meneándolo  conti- 
nuamente ;  en  efte  grado  fe  dexirá  hervir  ,  y  fe  hará  la 
prucva  fobre  un  papel  de  íl  tiene  ,  6  no  haftante  coníiften- 
teucia ,  y  íi  pareciere  muy  claro,  añadafele  dos  onzas  de 
Aloe  Sucotríno  :  apartado  de  la  lumbre  filtrefe  ,  y  quedará 
quaíi  la  metad  de  el  inútil  en  el  feltre  ,  que  no  puede  fer- 
vir  para  nada.  Guardefe  efte  que  pafsó  por  el  feltre  en  parte 
que  el  polvo  no  le  gafte  ,  y  emplearlo  caliente. 

Defpaes  de  aver  tratado  de  todos  los  Barnizes  com- 
pueítos  de  aceyte  ,  6  betunes  oíeoginofos ,  no  fe  ha  de  omi- 
tir uno ,  que  paíía  por  el  mejor ,  llamado  Barniz  de  Ám- 
bar. No  es  aquel  deque  ya  fe  ha  hablado  ,  porque  fiendo 
fofamente  compuefto  de  aceyte  ,  y  pez  -Griega  lleva  im- 
propiamente efte  nombre.  Efte  de  que  aqui  fe  hablará  es 
propiamente  el  de  Ámbar  ,  fupuefto  qtie  fe  compone  de 
cita  goma  9  ó  betún.  Pues  los  Autores  que  trataron  de  ef- 
to  eftan  de  difeorde  opinión  fobre  eftas  dos  calidades  á 
quien  le  convenga  mejor.  Pero  dexando  opiniones  á  un 
lado  ,  por  no  fer  del  intento  de  efte  aíTunto  ,  en  que  todo  fon 
hechos ,  fe  dirá  folo  el  método  de  compenerfe. 

Tomefe  el  efpiritu  de  trementina  ,  que  fe  faca  ,  deftí- 
lando  fegunda  vez  el  aceyte,  y  cii  efte  efpiritu  íc  difuelvc 
el  Ámbar  ;  pero  primero  es  menefter  quemarlo  en  una 
efcudílla  de  tierra  ,  6  de  cobre  ,  y  defpues  echarla  en  ef- 
piritu ,  meneándola  fin  parar  ,  para  que  no  fe  difuelvafolo 
el  Ámbar  :  eftando  ya  bien  difuelto  con  el  efpiritu  queda  un. 
Barniz  muy  hermofo,  y  fe  feca  luego.  Confejo  es  de  un  Chimi- 
co  de  Ausburgo. 

Notefe  ,  como  para  derritir  el  Ámbar  es  menefter  que 
fea  alguna  cantidad  ,  que  no  efte  en  polvo  ,  que  el  fuego 
fea  fuave,  y  continuo.  Aííegura  un  Chimico  ,  que  el  Ám- 
bar fe  funde  tan  fácilmente  como  la  cera  con  el  aceyte 
que  fe  faca  por  Alchitara.  No  falta  quien  ha  deftilado  el 
Ámbar  por  Retorta,  y  le  ha  dado  un  aceyte  negro ,  y  de 
muy  mú  olor,    Bolviendole  empero  á  rectificar  en  Alchi- 
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tara  de  vidrio  con  agua  ufual  le  falió  un  aceyfe  muy  cla- 
ro ,  y  tan  tranfparente  ,  que  parecía  un  aguardiente ,  con 
un  color  agradable.  Y  fobre  todo  es  lo  mas  fegur.o  no  di-r 
folver  el  Ámbar  con  el  efpiritu  ,  ni.  menos  la  goma  Copal, 
y  por  coníiguicnte  fe  da  por  inútil  toda  eiia  co.npoíi-. 
cion. 

Chriítoval  Love  Morlei  lleva  ella  receta.  Ámbar  en 
polvo  finifsimo,  embevido  bien  de  aceyce  de  Linaza,  ca- 
lentarlo todo  haíta  que  el  Ámbar  venga  negro  >  defpues 
vaciarlo  fobre  una  lofa  mojada ,  y  quando  eítuviere  frió 
hacerle  polvo,  y  echarle  poco  á  poco  con  aceyte  de  Linaza 
purificado  ,  que  eñe  hirviendo  haíla  que  todo  efte  bien 
liquado.  Allende  de  efto  ,  romanceo  ocho  onzas  de  aceyte 
de  Linaza ,  y  quatro  de  Ámbar ,  mezclado  póngale  á  la 
lumbre  ,  y  fe  liquida  de  manera,  que  queda  un  Barniz 
muy  excelente.  Es  noticia  del  Padre  Juau  Zahan  tom9  5, 
foh  155.  Pero  por  no  diíblverfe  bien  por  efte  medio  ,fegura 
Ja  practica,  el  ámbar  con  el  aceyte  %  no  fe  paílk  adelante  coi* 
filos  medios, 

Tomafe  otra  receta  del  mífmo  Autor  ,  que  ferá  í& 
mas  provechofa  ,  y  mas  fegura  en  pra&ica»  Tengafe  .un 
vafo  de  cobre  A.  B,  C.  D.  d^  hechura  de  un  embafadosr 
abierto  en  C.  y  D.  como  fe  demueftra  en  la  primera  ri gu- 
ra ,  que  en  A,yB.  tenga  una  tapadera,  con  que  fe  pueda. 
cerrar:  donde  eftá  la  Ierra  E.  es  el  fuelo  ,  que  ha  de  eílar 
ahugerado  con  muchos  ahugeros  ,.  unos  defpues  de  otros,» 
y  pongafe  en  efte  vafo  el  Amüar  eTFpeáazos,  Efte1  vafo  fe 
ha  de  pegar  á  una  plancha  de  cobre ,  ó  hierro  I.  K.  de  mo- 
do ,  que  no  renga  abertura  alguna,  lo  que  fe  podrá  reme- 
diar tapando  con  lodo  "en  A*  y.B,  luego  fe  pondrá  efts 
plancha  en  el  vafo  A.  B.  C  y  D.  dentro  de  otro-  vafo  de 
tierra,  ó  cobre  L.  y  M,  que  íotnrenga  ocho  oirzas  de  Li- 
naza ,  y  el  vaíb  A,  B.  C,  y  B,  quatro  onzas  de  Ámbar,  He- 
cha eíta  preparación  ponganfe  unos  carbones  encendidos 
fobre  la  dicha  plancha  de  hierro  I.  IC  y  otros  baxo  el  va- 
fo de  tierra  L.  y  M.  de  modo,  que  mientras  el  aceyte efte 
hirviendo  ,  el  Ámbar  fe  vaya  fundiendo  en  el  vafo  A.-B*  C» 
y  D.  alpaffo  que  efte  vaya  de  rucie  ndofe  caerá  porlosahu- 

8*- 


3 z  Tratado  L  (De  ^arnizes. 

geros  del  fondo  E.  en  el  vafo  del  aceyte  L.  y  M.  el  que 
uniendofe  con  efteharáun  excelente  Barniz  ,  que  fe  podrá 
dar  átodo  genero  de  colores ,  y  piezas  doradas;  y  aunque 
quedarte  algo  amarillo,  no  perjudica  á  otro  color,  que  al 
blanco :  es  tardo  en  fecarfe  ,  pero  una  vez  que  lo  efté  jamás 
fe  va ,  y  tiene  un  luftre  maraviilofo. 


Algunos  tienen  efta  receta  del  Padre  Zahan  por  me- 
nos buena  por  razón  de  hacerfe  la  operación  cafi  á  ciegas, 
pues  no  fe  puede  faber  quando  eíie  derruido  el  Ámbar ,  y 
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íi  al  caer  por  los  ahugeros  fe  incorpora  bien  ,  6  no  con  el 
aceyte;  y  por  efto  juzgan  por  mas  acertado  derritir  el  Ám- 
bar á  fuego  fuave  en  cazuela  vidriada,  ó  cobre  ,  y  derriti- 
do  ponerle  dentro  el  aceyte  purificado ,  y  bien  caliente  ,  y 
fe  incorporará  muy  bien :  conoceráfe  rebolviendo  con  un 
palito ,  y  entonces  fe  apartará  de  la  lumbre  ,  y  que- 
dará muy  efpefo;  antes  que  fe  e,nfrie ,  fe  le  echará  poco  á 
poco  agua  ras  caliente  ,  á  diferocion  ,  y  prudencia  del  ope- 
rante ,  para  que  el  Barniz  no  fe  haga  muy  liquido.  .  A  y 
muchos  ,  que  tienen  por  acertado  echarle  á  cada  libra  de 
Ámbar  una  onza  pez  Griega  ,  y  es  muy  útil;  porque  eííb 
rinde  al  Barniz  mas  floxo  ,  aunque  facilite  mucho  la  diso- 
lución dd  Ámbar.  Otros  derriten  primero  el  Ámbar,  y 
defpues  le  incorporan  con  el  aceyte,  en  lugar  del  agua  ras, 
añadiéndole  en  lugar  de  efta  á  cada  libra  de  Ámbar  cinco^ 
onzas  de  aceyte  de  trementina.  Lo  cierto  es  ,  que  el  agua 
ras  es  mucho  mejor,  que  el  aceyte  de  trementina  ,  porque 
fiendo  efte  oleoginofe  les  es  eílorvo  para  fecarfe  luego  ,  y  ei 
agua  ras  fe  evapora  en  continente. 

Con  todo  ,  aunque  los  Barnizes  referidos  fean  muy; 
buenos,  pero  fe  deve  confeflar  por  mejor,  y  mas  perfecto 
cide  la  China  ,  el  que  aunque  nunca  fe  pueda  emplear  fo-f 
bre  el  color ,  pero  íirve  de  pie  ,  y  fondo  ,  fobre  que  fe  tra- 
baja de  oro,  plata,  y  otros  colores  ,  por  fer  él  opaco  mas 
que  tranfparente  ;  de  fuerte  ,  que  fiendo  negro  abraza  ,  y¡ 
cubre  perfe&amente  todos  los  colores,  aunque  fea  la  mif-i 
ma  plata  bruñida  :  y  fi  fe  quifiere  de  otro  color,  puedefe 
con  facilidad  mezclar  con  el  Barniz,  porque  tiene  mucho 
cuerpo. 

Otros  Barnizes  oleoginofos  fe  componen  fin  el  aceyte 
de  Linaza.  Entre  otros,  es  eíte  uno  muy  excelente-  para 
dar  luftre  á  los  globos  Celeftes ,  y  terreftres  iluminados  :  el 
mifmo  con  que  los  Turcos  dan  á  fus  arcos  ,  y  es  como  fe 
íigue.  Grafsilla  ,  que  lavada  dos  vezes  con  agua  frefea ,  y 
bien  enjuta  hecha  polvos  finifsimos  ,  echaránfe  dos  partes 
de  ellos  en  olla  vidriada  ,  y  efta  á  fuego  fuave  ,  y  quando 
empezare  á  humear  añadafele  una  parte  de  trementina  ,  re- - 
bolviendolo  bien  coa  ua  palo  ,  luego    echefek  un   poco>  I 
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de  aceyte  de  efpllego  ,  íiempre  meneando  hafta  que  eftc 
bien  incorporado  ,  quitefe  de  la  lumbre  ,  y  dexefe  enfriar? 
defpues  prevenida  una  redoma  con  tres  partes  de  agua  ras, 
y  una  de  aguardiente  bien  refinado  fe  le  irá  echando  po- 
coa  poco  de  efta  agua  en  el  Barniz  ,  hafta  tanto  que  ten- 
ga la  coníiftencia,que  fe  de  fea  ,  y  no  tenga  cuerpo.  Si  ia 
quiíkren  de  olor  ,  fe  le  añadirá  con  la  graísilla  un  poco  de 
Menjui ,  y  ferá  un  Barniz  muy  reluciente  ,  y  maravillólo. 

CAPITULO     XL 

tProfiguenlos  (Barnices  oleoginofos  3 y  otrosí 

TEnganfe  prevenidos  á  parte  dos  onzas  de  aguardien- 
te desflemado  ,  ocho  onzas  de  aguardiente,  dos  de¡ 
Barniz  de  Ámbar  ,  onza  y  media  de  betún  Juday co  ,  y 
tres  onzas  de  aceyte  de  Linaza;  preparados  todos  fe  co- 
zerá  el  aceyte  con  el  Litargirio  en  olla  vidriada  ,  y  pon- 
gafe  en  una  cazolita  la  trementina  con  la  goma  Laca ,  y 
Arábiga  todo  en  polvo:  defpues  pongafe  á  cocer  el  acey- 
te ,  el  Barniz  de  Ámbar,  la  grafsilia,  la  Almaíiga  ,  y  el 
Menjui  hecho  polvo  finifsimo  ;  luego  añadaíele  la  pez  Grie- 
ga ,  y  el  betún  Judayco  ,  defpues  añadafele  la  trementina 
con  todos  los  polvos  de  las  gomas  ,  difueltas  en  la  tre- 
mentina á  fuego  lento  ,  y  que  fe  incorporen  bien  rebol- 
viéndolo  continuamente.  Eftando  afsi  fe  le  irá  echando 
poco  á  poco  agua  ras  ,  mezclada  con  aguardiente.  Última- 
mente fe  filtrará  eíta  decocción  ,  y  prenfará  entre  dos  plan- 
chas hafta  que  falga  lo  mas  que  fe  pudiere  ,  y  confervefe  en 
un  matras  de  vidrio  para  emplear. 

Yfi  fe  quiere  hacer  con  mas  brevedad  ,  tomefe  onza  y- 
media  de  Barniz  de  Ámbar  ,  y  difolverlo  á  fuego  lento; 
defpues  de  bien  liquado  fe  le  añadirá  media  onza  de  graf- 
íilla ,  y  media  de  almaíiga  en  polvo  ,  incorporándolo  con 
un  palito:  defpues  echenfele  dos  onzas  y  media  de  aguar- 
diente ,  y  rebuelYafe  mientras  durare  la  operación ,   y  en 
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llegando  á  eftar  el  Barniz  callente  cuelefe  por  fieltro,  y 
guardefe  para  fu  empleo.  También  fe  puede  componer 
otro  afsi :  echando  el  aceyte  cocido  en  el  Litar girio  al  Bar- 
niz de  Ámbar  ,  incorporándolo  con  la  goma  Laca  ,  y  la 
Arábiga  ,  difuelta  antes  en  la  trementina.  Y  fino  efte  otro: 
pongafe  al  Sol  eláceytede  Linaza  ,  defpues  de  bien  purifi- 
cado pongafe  en  olla  vidriada  ala  lumbre  con  grafsilla he- 
cha polvos.  Pero  mas  breve  fera  difolviendo  la  grafsilla 
en  el  efpiritu  devino  puedo  á  lalumbre,  defpues  añadirle 
el  aceyte  de  Linaza  ,  y  eítando  afsi  al  fuego  el  efpiritu  fe 
defvanecerá,  y  quedará  el  Barniz.  Antes  de  apartarlo  del 
fuego  fe  le  ha  de  añadir  poco  á  poco  el  agua  ras  ,  6  el  acey- 
te de  Petrolio  ,  para  que  fe  enjugue  mas  preíto  ,  y  por  con- 
figúrente tener  un  hermofo  Barniz.  Hacefe  también  con  la 
grafsilla  ,  y  el  efpiritu  de  vino ,  cocidos  juntos  al  fuego  ,  6 
al  Sol. 

Amas  de  los  que  fe  dexan  dichos  fe  pueden  compo- 
ner clarifsimos ,  y  relucientes  ,  como  fecante  para  las  pin- 
turas ,  y  maderas  muy  fáciles  ,  y  baratos  ,  empleando  foja- 
mente la  pez  Griega ,  y  el  agua  ras.  Para  cuyo  acierto  pre- 
parefe  la  pez  Griega ,  quitando  la  craíitud  que  tiene ;  para 
efte  fin  fe  ha  de  eí coger  la  pez  muy  tranfparente  ,  y  la 
que  tenga  mas  femejanza  cdn  el  Ámbar  ,  rompafe  á  peda- 
citos  ,  y  pongafe  encima  de  una  tohalla  á  fecar  al  Sol  en  el 
Verano  ,  que  la  derrite  *  y  la  buelve  a  fecar  , .haciéndolo 
tantas  vezes  ,  que  ya  no  puede  el  Sol  difolverla  mas  ,  y 
aqui  esquando  eftará  preparada.  En  tiempo  de  Invierno 
.pongafe  en  cazuela  á  derritir  ,  como  antes  ,  hafta  que  ya  no 
pueda  derritirfe  ,  defpues  vaciarla  en  una  ajofayna  llena  de 
agua  fria  ,  y  manofearla  lo  mas  ,  y  mejor  que  fe  pueda  ,  de- 
jarla enjugar  ,  y  luego  bolverla  á  derritir.  Eítando  en  efte 
citado  fe  hará  polvo ,  y  fe  difolverá  á  fuego  lento  con 
el  agua  ras,  rebolviendolo  fin  parar  con  un  palito  nafta  que 
todo  efte  incorporado ;  y  con  efto  fe  logra  un  excelente 
Barniz  ,  que  dándole  caliente  obedecerá  mejora  la  broncha. 

Componefe  otro  Barniz  negro  fin  aceyte  con  fola  el 
agua  ras  ,  muy  parecido  al  de  la  China,  pero  le  faltan  al- 
gunas calidades, es  del  modo  figuiente.  Betún Judayco del 
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mas  reluciente,  reduzgafe  en  polvo ,  y  echefe  en  olla  vi- 
driada al  fuego  fuave  con  agua  ras  ,  que  fobrenade  á  los 
polvos  ,  como  cofa  de  medio  dedo  ;  rebuelvafe  continua- 
mente nafta  que  todo  efté  deíleido  ,  é  incorporado  ,  y  def- 
pues  empleefe  caliente  con  la  broncha  ,  dando  dos  ,  ó  tres 
vezes  confecutivas  con  él  ala  pieza;  y  íi  pareciere  efpefo 
añadirle  mas  agua  ras.  Efte  fe  podrá  guardar  mucho  tiem- 
po. Siempre  feaplica  caliente.  Con  el  betún  Judayco,  ó 
Afpalto  ,  y  con  el  aceyte  de  Linaza  fe  hará  también  un  be- 
llifsimo  Barniz  ,  pero  pide  mucho  mas  tiempo  para  enju- 
garfe.  La  experiencia  fe  tiene  muchas  vezes  hecha  ,  y  es  d$ 
la  forma  íiguiente. 

Aceyte  cocido  ,  y  purificado  á  cada  onza  echefele  una 
onza  de  Betún  Judayco  hecho  polvo  poco  a  poco  ,  defpues 
póngatela  cazuela  á  fuego  fuave  ,  rebolviendo  íiemprecon, 
un  palito ,  defpues  hiervafe  hafta  que  venga  efpefo  ,  que 
levantado  el  palo  gotee  ,  6  que  hile  como  cola  muy  efpe- 
fa  ,  y  que  no  pueda  extenderfe  con  el  pincel ,  y  afsi  vacie- 
fe  en  una  ajofayna  hafta  que  quede  quaxado  ;  y  quando 
fe  aya  de  emplear  tomefe  un  pedazo  ,  derritafe  á  fuego 
manfo  ,  añadiéndole  poco  á  poco  el  agua  ras  hafta  que  que- 
de liquido ,  y  obediente  á  la  broncha  :  dará  uñ  negro  per- 
fe&ifsimo  ala  pieza,  y  un  luftre  como  efpejo  ,  y  mucho 
mejor  íi  fe  dieffe  fobre  madera  bien  igual ,  y  que  efté  dada 
de  negro  por  algún  Evanifta. 

Y  para  íi  fe  quiere  faber  el  modo  de  dar  de  negro  á  lá 
madera  para  imitar  al  Evano  hará  lo  íiguiente.  Tome 
Campeche  picado  muy  menudo,  échelo  en  infuíion  por  to-« 
da  una  noche  en  lexia  ordinaria  ,  que  no  tenga  Jabón  ,  y 
por  la  mañana  hiérvala  hafta  que  la  lexia  aya  difminuido 
algo  ,y  quede  el  color  caíi  de  purpura,  dará  ala  pieza  dos¿ 
ó  tres  manos  con  efta  infuíion  ,  y  eftando  feca  dele  dos 
manos  con  vinagre  ,  en  el  qual  aya  ávido  orin  de  hierro,' 
y  Vitriolo  Romano  ,  ó  de  Inglaterra :  defpues  de  enjuto  del 
vinagre ,  repitirá  otra  mano  con  la  decocción  del  Campe- 
che ,  y  faldrá  un  negro  eftupendo.  Efte  Barniz  fe  podrá  dar 
con  la  mano ,  y  quedará  mny  igual ,  y  reluciente.  Es  apre- 
ciable  efte  Barniz ,  porque  aprovecha  para  hacer  el  Barniz 
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con  todas  las  calidades  del  de  la  China,  y  por  configu¡en-í 
te  no  tendrá  que  defcarfe  ,  ni  embidiarfe  en  Europa. 

El  Barniz  de  Calafonia  fe  puede  componer  de  la  rezinai 
que  mana  del  pino  ,  que  cocida  del  Sol  queda  blanca,  pe-* 
gada  a  fu  corteza.  Difuelvefe  en  el  efpiritu  ,  ó  en  el  aceyte 
de  efpliego  ,  ó  agua  ras  :  y  para  que  no  fe  evapore  fe  ha 
de  guardar  en  una  redoma  bien  tapada  con  corcho,  ó  al-j 
godon  ,  y  rebozado  con  mafia  ,  ó  levadura. 

Puedefe  también  componer  otro  Barniz  ,  que  fe  fequC 
luego,  y  muy  claro,  tomando  partes  iguales  delatremen-i 
tina ,  y  aceyte  de  Petrolio  ,  ó  de  efpliego  ,  mezclado  á  fue-¿ 
go  fuave  ,  6  al  Sol.  En  lugar  de  aceyte  de  Petrolio  fe  puede 
ufar  del  aceyte  de  trementina.  Por  ultimo  fe  faca  otro  Bar- 
niz llamado  de  Arabia  ,  tomando  buen  aguardiente,  y  acey-¡ 
te  de  efpliego  ,  partes  iguales  ,  añadiéndole  Menjui  blanco,1 
grafsilla  ,  y  trementina,  partes  iguales  ,  todo  en  polvo  ,  in- 
corporándolo á  fuego  manfo ,  ó  al  Sol  en  amp  olla ,  6  matras} 
bien  cerrado^  es  muy  claro  Barniz. 

CAPITULO  XII, 

(Barni^  para  dar  a  los  metales. 

UNo  de  los  mejores  Barnízes ,  que  fe  gaítan  en  las  cha- 
pas de  cobre  ,  y  en  abrir  al  agua  fuerte  ,  fe  llama 
Duro  y  porque  llega  a  ferio  con  la  fuerza  del  fuego  en  que 
fe  cuezc.  Otro  fe  llama  Blando  ,  porque  no  fe  cueze.  La 
compoíicion  del  primero  es  como  fe  figue.  Cinco  onzas  de 
pez  Griega  ,  y  otras  tantas  de  rezina  ,  quatro  de  aceyte  de 
Linaza  fin  cozer  ,  y  tanto  como  una  nuez  de  cevo  ,  pongafe 
todo  en  cazuela  a  la  lumbre  nafta  que  quede  en  con  filie  11- 
cia  de  miel  5  cuelefe  con  lienzo  ,  y  guardefe  bien  tapado  que 
no  entre  el  polvo. 

El  Padre  Coronelli  lleva  efte  íigutente  con  la  femejan- 
fea  al  referido  en  el  modo  de  emplearle.  Calentarás,  dice? 
la  pieza  de  cobre  ,  que  eftará  muy  llana ,  y  bruñida ,  echen^ 
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fele  algunas  gotas  de  Barniz ,  extendiéndolas  Igualmente 
por  toda  ella  hada  que  quede  lo  recio  de  un  pliego  de  pa- 
pel fino  ,  palmeefe  con  la  mano  para  que  fe  pegue  bien; 
que  la  plancha  efte  caliente  quanto  fe  pueda  fufrir,  y  ef- 
tando  el  Barniz  bien  igual  pongafe  ai  humo  de  una  vela 
de  cevo  ,  y  luego  á  la  lumbre  fobre  parrillas  ,fdifpueftas  de 
manera  ,  que  ei  carbón  eílé  al  deredor  de  las  parrillas  ,  y 
en  medio  caí!  fin  calor :  mientras  fe  haga  efta  cocción  ad- 
viertafe  el  humo  que  fale  de  la  grafía  del  Barniz  para  qui- 
tar la  plancha  del  fuego  ,  y  eftará  para  enjugarfe:fe  cono- 
cerá mas  fácilmente  ,  quando  facando  el  Barniz  con  un  pa- 
lito no  fe  defpega  del  cobre,  y  filo  hiciere  ferá  con  difi- 
cultad :  aquí  fe  ha  de  efperar  fe  enfrie  la  plancha ,  y  con 
un  alfiler,  ó  buril  muy  fino  dibuxefe  fobre  el  Barniz  de 
modo  que  labre  el  cobre ,  y  quedarán  las  delincaciones 
por  el  agua  fuerte  ,  que  fe  le  echará  muchas  vezes  pro- 
fundas, 

Ei  mífmo  Coronelli  en  fu  lib.  14.  fol.  16.  refiere  el 
triodo  déla  fituacion  de  la  lamina  ,  para  que  falga  mas 
perfecta  la  operación.  Pero  aun  fe  halla  modo  mas  fácil, 
como  mantenerla  en  el  ayre  fobre  los  carbones  ,  fin  po- 
nerla fobre  las  parrillas ;  porque  el  lugar  que  ocupan  los 
hierros  de  ellas  impide  al  calor  para  que  obre  con  igual- 
dad en  tod:i  la  plancha ;  y  también  porque  es  precifo  re- 
bolverla  con  tenazas  ,  quedando  fin  Barniz  aquella  parte 
que  llega  á  tocarfe.  Y  para  mejorar  efta  operación  fe  ha 
inventado  un  inftrumento  de  hierro  hecho  á  drede  ,  fobre 
el  qual  fe  mantenga  la  plancha  en  fituacion  orizontal,  por 
medio  de  la  que  podía  fácilmente  arrimarle  ,  ó  apartarle 
de  la  lumbre ,  fegun  fuere  neceífario :  es  como  fe  pinta  en  U 
Efumpa  figuicute. 
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Tomenfe  tres  varas  de  hierro  unidas  en  A.  como  fe 
nota  en  la  figura  j.  de  la  lamina  :  eftas  eítarán  con  lus  dien- 
tes en  las  partes  interiores  ázia  las  extremidades  B.CyD, 
Lo  miímo  en  las  partes  exteriores  ázia  I.  y  O.  6  para  ex- 
plicarlo mejor,  con  unos  encages,  para  que   un  anillo  I» 
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y  O.  puefto  dentro  pueda  detenerfe  en  el  lugar  deftinado 
para  cerrar  el  triangulo,  que  forman  las  varas,  ías  que  por 
los  dientes  interiores  B.  C.  y  D.  abrazan  i  y  foftienen  la 
plancha ,  dexandola  libremente  expuefta  al  fuego.  Defpues 
de  todo  efto  ,  por  no  verle  obligado  el  operante  á  fofte- 
nerla  en  el  ayre  nafta  que  el  Barniz  efte  cocido  ,  fe  puede 
colgar  por  medio  de  algún  gancho  puefto  al  triangulo  A. 
Y  quando  la  plancha  fuere  muy  crecida  ,  prolongada  ,  ó 
quadrada  ,  en  lugar  de  triangulo  fe  puede  ufar  de  quatro 
varas,  como  de  las  tres,  íin  variar  el  ufo  de  ellas.  Meto- 
do  es  efte ,  que  ha  dado  güito  á  todos  los  Abridores  bu- 
riliftas. 

El  fegundo  Barniz  ,  llamado  blanco ,  que  firve  también 
para  abrir  fe  difpone  de  efta  manera.  Onza  y  media  de 
betún  Judayco ,  y  Almaíiga  en  polvo  ,  echefe  poco  a  poco 
con  cera  derritida  en  cazuela ;  defpues  de  bien  unido  to- 
do vaciefe  en  un  barreño  lleno  de  agua ,  antes  que  fe  en- 
frie ,  y  defpues  hagafe  paftillas :  y  quando  fe  quiera  ufar 
de  ello  pongafe  una  en  un  paño  de  feda  hecho  muñeca, 
eftreguefe  la  plancha  hafta  que  quede  bien  igual ,  que  fe 
hará  con  una  pluma  ,  defpues  pongafe  al  humo  de  una  ve- 
la para  que  tome  negro  ,  y  con  efto  ,  íin  otro  mas  coci- 
miento alguno  ,  fe  podrá  burilar  la  plancha ,  como  íi  fuera 
fobre  Barniz  duro. 

Y  para  quenada  le  falte  al  operante  tome  el  modo 
de  componerfe  el  agua  fuerte ,  no  folo  para  abrir  víl  tam- 
bién para  poner  fobre  planchas  á  Barniz  duro.  Tres 
azumbres  de  vinagre  ,  de  fal  Armoniaco  feis  onzas  ,  otras 
feis  de  fal  común  ,y  quatro  de  Cardenillo  ,  pongafe  todo 
Sn  olla  vidriada  á  la  lumbre ,  hafta  que  dé  quatro  hervores, 
y  luego  cueleíe.  Y  fino  podráfe  executar  efta  otra  :  Onze 
onzas  de  fal  Armoniaco ,  y  tres  de  Cardenillo  ,  reducido 
todo  a  polvos  ,  mézclenle  ,  y  echenfe  á  hervir  con  dos 
azumbres  de  vinagre ,  y  fe  vaciará  fria  fobre  la  plancha  por 
Ja  parte  burilada. 

Hafta  aora  fe  ha  dicho  para  abrir  fobre  cobre  ,  áora 
te  dirá  fobre  hierro  por  fer  neceífaria  otra  calidad  de  Bar^ 
slz  >  y  agua  fuerte.  E\  Barniz,  fe  compone  de  partes  igua-; 
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íes  énfns  Ingredientes ,  como  fon  pez  Griega,  í-azina ,  y 
trementina  ,  incorporado  todo  ;  defpues  fe  turega  el  hierro 
caliente  con  eñe  Barniz.  Su  agua  fuerte  fe  hace  con  fal 
Armoniaco  fubiimado  ,  Cardenillo  ,  y  agallas  ,  todo  en  olla 
vidriada  con  vinagre  muy  fuerte.  Efta  agua  puefta  fobre 
el  Barniz  fe  come  el  hierro  por  efpacio  de  diez ,  ó  doce 
horas,  por  la  faz  que  huviere  paíTado  el  buril. 

Bolviendo  aora  á  nueftro  principal  aííunto  del  Barniz 
para  cobre  ,  fe  ha  obfervado  ,  que  por  mas  que  el  cobre 
efté  lifo  ,  e  igual  nunca  faca  el  luftre  cómo  el  de  Ámbar 
negro  ,  ni  el  del  efmalte.  El  exemplar  fe  vé  en  algunas 
©brillas  Eítrangeras  ;  pero  bolviendolas  á  dar  otra  mano 
de  otro  Barniz  cocido  del  mifmo  modo  que  el  primero,: 
fe  experimenta  que  el  primer  Barniz  no  deve  eftar  muy, 
cocido ;  porque  cociendo  defpues  el  fegundo  fe  quemaría 
el  primero ,  y  con  gran  riefgo  de  arrancarfe.  Pero  en  eftc 
no  paila  afsi ,  ni  corre  tal  peligro ,  porque  fe  puede  dar  á 
prueva  de  martillo  ;  de  efla  manera  fe  compone :  Sobre  11a- 
marfe  comunmente  de  Ámbar  ,  añadiéndole  un  poco  de 
Goma  Copal  en  polvo ,  difuelta  en  el  Barniz  á  fuego  fuave 
con  un  poco  de  aceyte  de  Linaza  purificado  ,  fe  buelve  á  la 
lumbre ,  y  afsi  queda  cocido,  y  duro. 

La  mifma  operación  fe  ha  hecho  en  el  Barniz  de  Ám- 
bar ,  y  en  lugar  de  la  Goma  Copal  fe  le  echo  la  Goma  de 
olivo ,  que  íiendo  de  la  mifma  naturaleza  del  aceyte  fe  in- 
corporo fácilmente  ,  y  con  un  fuceífo  feliz.  También  fe  hi- 
zo el  enfayo  con  la  Goma  Laca  ,  pero  efta  jamás  quifo 
unirfe  ,  ni  hermanarfe  con  el  aceyte  :  fe  le  añadió  un  po- 
co de  betún  Judayco ,  y  no  le  hizo  daño  alguno.  Por  ul- 
timo las  Gomas  referidas  nada  mas  le  dieron  al  Barniz  ,  que 
luftre ,  y  firmeza. 

Notefe ,  que  quando  fe  quiíiere  dar  la  primera  mano  ha 
de  eftar  el  metal  bien  pulido ,  y  bruñido ,  y  el  Barniz  que 
quede  algo  oleoginofo,  eftregando  con  fuavidad la  plancha, 
y  fecarla  al  Sol ,  ó  á  fuego  fuave.  Defpues  fe  puede  dar 
la  fegunda  mano  con  el  negro  á  la  lumbre  de  una  vela  de 
fevo,como  tengo  ya  dicho  ^  por  fereíle  mucho  mas  craf- 
fo,y  mas  fuave  ,  que  el  de  la  teda:  quanto  y  mas ,  que  el 
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calor  de  eñe  derritiria  el  bronce ,  y  pondría  la  plancha  lúi 

hábil  para  burilarla. 

CAPITULO     XIII. 

{Barni^  mas  parecido  entre  todos  al  de  la  China. 

SUpueñas  las  dos  materias  referidas ,  de  que  fe  compo-. 
ne  el  Barniz  de  la  China  ,  coníiderafe  aora  fácil  la  com- 
poficion  de  un  Barniz  parecido  á eñe, con  hallarfe  dos  ma- 
teriales equivalentes  á  ellas  por  fus  propiedades.  Entre  las 
muchas  parece  ferio  el  Chiaram  ,  y  el  aceyte  ,  fupueño  que 
juntos  fe  fecan  ,  aunque  con  alguna  tardanza.  Y  para  lo- 
grar un  betún  femé  jante  ,  afsi  en  fuftancia,  como  qualidad 
en  Europa  al  Chiaram,  6  Cbie,no  ay  como  en  la  tre- 
mentina común.  La  de  Venecia ,  ni  la  de  Chipre  no  igua- 
lan ,  por  fer  mas  vifcofas ,  y  crafFas  ,  que  Chiaram  ,  y  el 
Chie,  ni  fe  fecan  tan  fácilmente  ,  lino  es  quitándoles  por 
cocimiento  aquella  gran  vifcofidad  que  tienen  :  pero  nun- 
ca, ó  con  dificultad  fe  logra,  fino  es  añadiéndoles  alguna 
Goma  menos  craíía ,  y  mas  difpuefta  á  endurecerfe  ,  lo 
que  puede  hacer  la  Copal  reducida  á  polvo  ,  y  puefta  poco 
á  p«co  en  la  trementina  en  cazuela  ,  y  a  la  lumbre  ,  reboi- 
viendo  fin  parar  con  un  palo  la  materia  ,  de  eña  manera 
fale  por  fu  confidencia ,  y  color  como  el  Chie,  ó  Chiaram 
de  la  China :  mas  dexando  hervir  bien  eña  compofician 
la  trementina  pierde  fiernprc  de  fu  vifcofidad.  Y  afsi  como 
el  Chie  necefsita  de  difolverfe ,  y  extenderfe  con  el  aceyte 
para  emplearle  ;  eña  compoficion  también  pide  aceyte.  Pa- 
ra cuyo  efe&o  fe  prepara  un  poco  de  Linaza  por  la  facili- 
dad de  fe  car  fe ,  y  juntos  uno  ,  y  otro  dan  el  Barniz  mas 
parecido  al  déla  China  :  y  para  que  fe  feque  con  mas  bre- 
vedad ,  en  lugar  de  la  trementina  común  ,  fe  pone  el  aceyte 
de  trementina  ,  ó  trementina  de  Chipre  ,  ó  de  Venecia. 
Para  negro  fe  le  hecha  un  poco  de  betún  Judayco  j  y  para 
otros  (¿olores  otros,  y  afsi  de  los  demás. 
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Y  para  aífegurar  mejor  el  que  fe  feque  con  brevedad, 
mezclefela  Goma  Copal  con  el  aceyce  de  Linaza  bien 
purgada,  y  con  efto  fe  configue  un  equivalente  al  Chie. 
Amas  de  efto  ,  como  la  Goma  Copal  contiene  muchas  par- 
tes húmedas  fácilmente  fe  condenfa  por  si  mifma ,  fin  que- 
rer hacer  unión  con  el  aceyte ,  y  por  configuiente  parece 
no  poderfele  dar  alcanze  á  eíla  compoficion  ;  pues  buen, 
remedio ,  difuelvafe  con  la  pez  Griega  ,  que  es  fácil  en 
difolverfe  ,  y  hermanarfe  con  el  Barniz  de  Ámbar  (que  no 
es  otra  cofa ,  que  aceyte  de  Linaza  ,  y  pez  Griega  hervi- 
dos juntos)  que  es  el  único  medio  para  difolveria.  Mas 
eftando  ala  lumbre  efte  Barniz  ,  y  echándole  algunas  gota.s 
de  aceyte  de  Linaza  cocido  hace  perfecta  unión.  Y  lo 
propio  fucederá  añadiendofele  mas  ,  y  rebolviendole  con- 
tinuamente con  efpatula ,  6  palito.  También  fe  ha  de  ad- 
vertir ,  que  la  Goma  afsi  difuelta  con  la  pez  Griega  no  fe 
fepara  fácilmente  del  aceyte;  antes  bien  quedando  muy 
efpefa  ,  fe  hace  inhábil  para  el  ufo,  pero  añadiendofele  agua 
ras  fe  facilita  para  la  exteníion  ,  igualdad,  y  buena  confiften- 
cia  ;  porque  el  agua  ras  fobre  ferun  humor  efpirituoíb  eva- 
pora fácilmente  ,  y  dexa  al  Barniz  duro  como  fe  requiere; 
particularmente  fi  fe  facilita  la  operación  con  tenerla  a  la 
lumbre.  Y  para  que  efte  Barniz  quedaíTe  negro  obfeuro, 
como  el  de  China,  parece  falta  teñirle  con  el  Vitriolo  di- 
fuelto  con  agua;  fin  embargo  ,  como  el  Vitriolo  i\o  fe 
puede  difolver  en  el  aceyte  ,ni  el  aceyte  quiere  hacer  unión 
con  la  difolucion  del  Vitriolo  hecha  en  el  agua  ,  fe  hizo 
para  efto  la  prueva  con  el  negro  de  humo  ;  y  aunque  re- 
fultava  una  compoficion  muy  negra,  pero  quedafe  el  Bar- 
niz mas  efpefo,elque  defpues  defeco  no  falta  con  la  per- 
fección que  fe  requería  :  y  fabiendo  ,  que  fulamente  el  be- 
tún Judayco  -hacia  un  bellifsimo  Barniz  ,  difuelto  en  el 
agua  ras  ,  ó  en  aceyte  de  Linaza  purificado  ,  como  ya  fe  <&i- 
xo  ,  pareció  fer  el  método  mas  feguro  para  perficionar-efte 
Barniz  ,  de  quien  fe  cree  fer  el  que  mas  fe  hermana  con  el 
Chiaram  de  la  China.  Es  de  manera  ,  que  las  cofas  que  com- 
ponen dicho  betún,  ó  Barniz  ,  fon  equivalentes  a  las  que 
componen  al  Chiaram  negro  ,  coma  fon  el  aceyte  puriíi- 
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cado  ,  y  cocido  ,  ia  Goma  Copal ,  la  pez  Griega  ,  el  Afpalto,1 

ó  betún  judayco,  y  el  agua  ras. 

En  confequencía  de  todo  lo  dicho  fe  íigue  la  compofi- 
cion  del  verdadero  Barniz  de  la  China  ,  y  ferá  como  fe 
propone.  Dos  partes  de  Goma  Copal  ,  reducida  en  pol- 
vos ,  una  parte  de  pez  Griega  la  mas  clara  „  y  parecida  al 
Ámbar,  echefe  todo  en  cazuela,  vidriada  a  fuego  íuave, rer 
bolviendolo  con  algo  hafta  que  fe  derritan  ,  y corran  á  go- 
ta ,  entonces  echefele  un  poco  de  aceyte  cocido  caliente, 
fin  ceíTar  de  menear  ,  y  defpues  tapefe  la  cazuela.  Si  no  fe 
quiíiere  ufar  de  la  pez  Griega  ,.  faldrá.  mejor  la  operación 
echando  la  Goma  Copal  en  polva  poco  á  poco  en  dicho 
Barniz  de  Ámbar  ,  eftando  liquido  ,  y  caliente ,  para  que 
mejor  fe  incorpore  i  al  miímo  tiempo  fe  tendrá  en  otra  ca- 
zuela el  betún, derruido  en  el  aceyte  de  Linaza  ,  y  luego 
júntenle  eftas  dos  composiciones ,  y  ponganfe  a  la  lumbre, 
rebolviendo  ílempre  hafta  que  eftén  bien  unidas  ,  y  caíi 
frias  ;  defpues  echefe  pocoá  poco  agua  ras,  remeneandolo, 
y  tapefe  la.  cazuela  para  que  el  agua  no  fe  evapore  :  pro- 
íigafe  afsi ,  echándole  agua  ras  hafta  que  la  materia  fe  en- 
frie ,  y  quede  en  coníiítencia  de  miel :  en  conociendofe  la 
materia  caíi  helada  ,  cuelefe  en  lienzo  retorciendo,  ó  en  pren- 
f a  ,  á  ñn  de  que  falte  la  fuftancia  de  la  Goma,  y  del  betún 
Judayco  ,  que  íiempre  dexa  algunas  hezes  inútiles.  También 
fe  podrá  poner  todo  en  vafo  cerrado  ,  ó  matrás  ,  y  efpe- 
rar  la  deftilacion,  pero  es  mejor  prenfarlo  entre  dos  ta- 
blas ,  porque  de  efta  manera  fe  le  quita  al  Barniz  toda 
aquella  impureza  ,  que  podía  perjudicar  la  bondad  de  la 
operación.  Efte  Barniz  defpues  de  colado  ,  y  prenfado  fe 
ha  de  guardar  en  redomas  bien  tapadas  ;  y  íi  pareciere 
muy  efpefo  añadirle  mas  agua  ras  frió,  6  caliente,  guardan-? 
dolo  como  fe  dice. 

Notefe,<:omo  aviendofe  alguna  vez  querido  variar  el 
método  dicho  no  íalió  el  Barniz  como  devia  ,  pero  íl 
antes  de  poner  el  betún  Judayco  con  la  Goma  Copal  di- 
fueka  quedara  efta  bien  preparada  falia  bien  :  efta  es  fu 
preparación.  Pongafe  dentro  del  aceyte  de  Linaza  cocido, 
y  purgado  por  tiempo  de  una,  ó  dos  horas,  que  cuezca 
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hafta  qué  levantando  con  un  palo  mojado  del  Barniz  no 
cae  goteando  ,  fino  hilo  á  hilo  figuiendo  el  palo,  fin  feparar- 
fe  ni  romperfc  ,  y  aora  es  qnando  tiene  ya  la  confluencia 
para  fecarfe.  Y  para  que  feqne  mas  preño  ,  ay  quien  echa 
con  el  Litargirio  un  poco  de  caparros  de  Alemania.  Y  por 
ultimo  ,quanto  menos  tenga  de  aceyte  el  Barniz  tanto  le- 
ra mas  íecante  ,  mas  duro ,  y  mas  inalterable ,  como  lo  es 
el  de  la  China. 

CAPITULO    XIV. 

Modo.de  emplear  efte  Barni^  Johedich. 

ANtes  de  dar  el  Barniz  T  aparejefe  h  materia  de  la  pie- 
za foore  que  fe  ha  de  dar  ;,  por  exemplo  ,  que  íea 
madera ,  que  de  qualquiera  calidad  es  buena  ,  pero  mejor 
la  que  fuere  menos  ñudofa  ,,  y  poco  porofa  ,  a  cuya  caufa 
en  lá  China  no  eligen  todo  genero  de  madera..  Por  fin  to- 
da es  buena  ,  como  efté  bien  pulida  ,  y  llana.  Si  fe  quiere 
que  el  Barniz  quede  igual  r  y  negro  de  color  terciopelado, 
como  el  que  fe  ve  en  las  piezas  de  la  China,  fe  ha  de  dar 
primero  el  pie  de  negro  á  la  madera  (  eftando  Ufa»  y  liana, 
que  de  no  ,  fe  ha  de  aparejar  antes  con  hieíTo,  y  cola  )  con  el 
negro  de  humo  deíleido  en  agua  de  cola  :  la  tintura  de 
los  Evaniftas  fera  mucho  mejor,  dada  ala  pieza  con  bron- 
cha lo  mejor  que  fe  pueda,  y  con  igualdad  ,  enjuguefe  al 
Sol  ,  advirtiendo  ,  que  íi  fuere  en  la  fuerza  del  Verano 
baíta  el  ayre  ,  porque  el  rigor  del  Sol  no  abra  la  madera, 
y  cuidado  con  el  polvo.  Si  fuere  en  el  Invierno  ,  enjugúele 
en  una  eítufa  con  calor  remplado  ,  6  en  calor  de  horno, 
que  cada  uno  fe  puede  forjar  de  muchas  maneras  ;  pues  al- 
gunos pueden  echar  carbón  en  una  olla. de  cobre  ,  que 
tenga  algunos  ahujeros  ,  para  que  el  fuego  refpire  ,  y  no  fe 
ahogue.  También  puede  fer  horno  de  tierra  ,  de  hoja  de 
lata  ,ó  de  cobre  ,dexando  un  refpiradero  elevado  ,  ó  ahu- 
jero,que  fe  cubra  con  una  farten  llena  de  lumbre,  cuyo 
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calor  calentara  aun  tiempo  lentamente  lo  que  huvíere  den- 
tro del  hornillo  ,  y  fi  fuere  el  Barniz  ,  le  dará  feco  con  fa-¡ 
ciudad. 

Y  para  eílo  el  hornillo  ha  de  fer  levantado  de  bóve- 
da cofa  de  dos  palmos  ,  nafta  dos  y  medio  ,  como  lo  repre- 
íenta  ía  figura  de  la  íiguiente  Eftampa.  Eftampa  3.  ferá  v.  g. 


X 


un  hornillo  de  hierro  I.  E.  D.  y  V.  á  modo  de  caxa  la  boca- 
fe  ra  A.  que  fe  cerrará  con  la  puertecülaB-  encima  eftará  U 
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abertura  donde  ha  de  eftar  la  f arte  11  C.  llena  de  fuego.  La 
figura  5.  manifieíta  un  hornillo  cerrado  con  fu  puerta, 
dentro  fe  le  puede  poner  lumbre  en  un  vafo  de  cobre  ahu- 
gerado  ,  comoyafedixo.  Pero  adviertafe  ,  que  íl  el  calor 
fuere  muy  fuerte  ,  defpegará  el  Barniz  ,  dexandolo  defi- 
gual.  Por  ultimo  íl  fe  pone  al  ayre ,  como  fe  hace  con 
el  de  la  China  coftará  mas  tiempo  ,  por  fer  de  materia  oleo- 
ginofa  ,  pero  no  dexaráde  fecarfe. 

Defpues  de  feca  la  primer  mano ,  darle  otra  con  el 
mifmo  Barniz ,  y  afsi  profeguir  con  las  otras  nafta  que  fe 
juzgare  bailante.  A  no  quedar  bien  igual ,  pulafe  defpues 
de  bien  feco  de  todas  las  manos  ,  tanto  que  la  pieza  fea  de 
madera  ,  como  de  metal,  Y  lo  mifmo  fe  ha  de  hacer  con 
el  efpiritu  de  vino.  Si  oliere  mal  ,  no  ay  que  defmayar,que 
por  el  tiempo  lo  perderá;  pero  fino  fe  quifíere  eiperar  al 
tiempo  ,  mezclefe  un  poco  de  Menjui  con  el  Barniz. 

Efto  logrado  ya  no  tiene  Europa  ,  que  embidiar  á  la 
China  con  todo  fu  Chiaram  ,  ó  Chie  ,  ni  menos  fus  ópti- 
mas obras.  No  ay  que  mendigarle  fumifsiones  ,  aviendo 
hallado  fuera  de  ella  un  Barniz  como  el  que  fe  acaba  de 
operar  con  todas  las  calidades  ,  y  propiedades  que  aquel; 
y  mas  fiendo  como  es  efte  nueftro  de  materia  oleoginofa,  y 
compuefta  de  dos  materias  homogéneas  ,  bituminofas  ,  y 
obedientes  a  fecarfe ,  que  no  fe  emplea  caliente,  fino  frió, 
que  admite  por  fngeto  receptivo  ,  no  folo  la  madera  en  ge- 
neral ,  fi  también  a  los  metales ,  quedando  el  Barniz  mas 
obfcuro  ,  quanto  mas  repetidas  fueren  tas  manos  ;  que  pref- 
ta  un  luftre  criftalino  con  Igual  fuavidad  á  la  del  Chiaram; 
que  fobre  él  fe  puede  trabajar  con  qualquiera  mordiente, 
ó  fifia ;  que  admite  todo  adorno  de  oro  ,  y  otros  colores, 
aunque  queden  eftos  por  lo  común  manchados ,  ñ  fe  gaf- 
taren  ,  6  emplearen  Cm  el  betún  Judayco  (  lo  propio  luce- 
de  con  los  colores  ,  que  mezclan  con  el  Chiaram  ,  fi  lo  em- 
plean fin  la  tintura  del  Vitriolo  )  que  queda  inalterable  al 
calor  ,  y  humedad ,  y  juntamente  a  los  colores  por  fu  for- 
taleza corrofivos  ,  motivo ,  porque  fe  pueden  eftas  obriilas 
pulir  á  nueftro  arbitrio.  Y  li  los  Chinos  ,  como  fe  íabe, 
comen  fin  manteles  con  las  mefas dadas  de  efte  Barniz,  ¿- 
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vandolas  en  levantandofe  de  ellas  con  agua  fría",  ó  calien- 
te, finque  fe  altere  el  Barniz,  nofotros  aunque  no  lo  ha- 
gamos lo  podríamos  hacer  mejor  íi  quifieremos  :  verdad 
es,  que  efío  no  íufren  los  demás  Barnizes ,  porque  en  fin- 
tiendo  algún  calor ,  ó  humedad  fe  hinchan  ,  y  alteran,  per- 
diendo de  fu  luftre.  También  tiene  el  nueftro  la  gracia  de 
extenderfe  mejor  fobre  pieza  caliente ,  igualandofe  por  si 
mifmo  ,  como  hace  el  Chiaram.  Tiene  gran  refiítencia3por- 
que  dado  fobre  papel  fe  puede  rollar ,  y  no  fe  ha  de  rom- 
per ,  ni  abrir  el  Barniz  ,  ni  aunque  fe  manofee  fe  da  por 
íentido  en  cofa,  alguna.  Gánale  el  nueftro  á  aquel,  y  al 
Vraix  del  Japón  en  la  excelencia  de  poderfe  extender  con 
los  dedos  ,  ó  con  la  mano  en  vez  de  pincel  ,  fin  ofender 
el  olfato  ,  ni  quebrar  la  falud  como  aquellos,  Eftas  fon  las 
excelencias ,  y  gracias  del  ¿preciable  Barniz  de  Europa, 
cafi  excediendo  en  ventaja  á  los  de  la  China  ,  y  demás  Re- 
giones ;  y  por  configuiente  merecedor  de  mayor  aprecio, 
que  los  demás  compueítos  de  Gomas  ,  efpiricu  de  vino, 
«i  oleoginofos. 

CAPITULO  XV, 

Ufo  de  follajes  ,y  flores  de  oro  ,  y  plata  fobre  el  re~ 
feudo  Barni^. 

SE  da  por  notorio  el  adorno  de  las  piezas  que  vienen 
de  la  China ,  como  el  fer  pocas  fin  adorno  de  flores ,  y 
foliages  de  oro ,  y  purpurinas  ,  pero  por  lo  ordinario  des- 
cubiertas de  Barniz  ,  y  lo  cierto  fin  orden  ,  y  fimetria.  No 
obftante  el  que  quifiere  imitarles  los  adornos ,  y  remediar 
eílas  imperfecciones  ,  note  como  la  mayor  parte  de  las  obras 
fon  de  relieve  baxo ,  hecho  de  polvo ,  ó  tierra  cocida  ,  in- 
corporado con  el  mifmo  Barniz.  Efto  executan  los  Chi- 
nos ,  pero  fin  aprobación  ,  ni  acceptacion  de  muchos ,  y 
afsi  diremos  aqui  el  método :  antes  de  dar  el  Barniz  á  la 
pieza  dibuxefe  el  relieve  que  fe  quifiere ,  cuidando  imitar 
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fiempré  aquellas  que  hermofeen  mejor  la  alhaja.  El  mate- 
rial para  efte  relieve  puede  fer  de  alabaftro  fino  ,  de  Bolar- 
minio  ,  de  Albayalde  ,  ó  Acercon  bien  unidos  con  cola  de 
pefcado ,  u  otro  equivalente,  y  quando  efte  bien  feco 
darle  el  Barniz  ;  defpues  defeco  efte  darle  el  oro  fino  ,  6- 
falfo  en  panes  ,  ó  en  polvo  ,  ó  purpurinas  ,  que  las  ay  bien 
hermofas.  Defpues  de  dado  el  Barniz ,  y  bien  feco ,  como 
pulido ,  hacer  una  maíTa  del  mifmo  Barniz ,  u  otra  fuerce 
de  mordiente  con  el  Albayalde  ,  ó  Acercon  ,  y  en  eftando 
efte  mordiente  puefto  fobre  el  Barniz,  y  que  todavía  fe 
pega  á  los  dedos  ,fele  aplicará  el  oro  ,  6  la  plata  en  pol- 
vo,  ó  en  pan.  Hecho  efto  fe  le  puede  dar  otra  mano  del 
mifmo  Barniz  oleoginofo  claro ;  es  decir ,  como  fe  prepara, 
fin  que  tenga  el  betún  Judayco  ,  ni  la  infufion  del  Vitrio- 
lo ,  porque  eftos  ingredientes  le  pondrían  negro  ,  y  por 
confíguiente  el  oro  ,  y  la  plata  quedarían  manchados. 
También  fe  le  puede  dar  una  mano  de  Barniz  de  efpiritu, 
y  goma  Laca;  pero  el  Barniz  oleoginofo  claro  amas  del 
brillante  que  le  comunica ,  le  defiende  de  la  humedad ,  yt 
del  polvo:  y  aunque  las  purpurinas  fean  de  qualquiera  ca- 
lidad no  les  hurtará  fus  colores.  Efto  amas  de  parecer  bien 
lleva  muy  poco  cofte. 

Mas  quando  fe  quifieren  algunas  figurillas  ,  ó  flores  de 
Varios  colores  ( cofa  poco  ufada  en  la  China)  fe  incorpo- 
rarán los  colores  con  efte  Barniz  claro  fin  Afpalto.  Otros 
adornos  fe  hacen  á  mas  de  los  relieves  ,  como  fon  Arabef- 
ques  de  fantafia  ,  arboles ,  hiervas  ,  pájaros,  maripofas,edi- 
ficíos ,  chozas  ,  y  otras  inventivas  ;  las  que  fe  han  de  hacer 
de  oro ,  ó  plata  en  polvo  ,  pero  no  fe  puede  fácilmente 
extender  con  el  pincel ,  eftando  difuelto  en  algunas  gomas 
para  ponerlo  fobre  el  Barniz  que  fuere  oleoginofo  :  por 
lo  que  ferá  menefter  formar  eftas  fuertes  de  labores  con 
algún  mordiente  de  la  mifma  naturaleza  del  Barniz ,  para 
que  unan  fácilmente. ;  y  eftando  ya  para  fecarfe  fe  le  puede 
acomodar  encima  el  oro  ,  ó  plata  en  polvo  ,  y  también  las 
purpurinas  ,  empujando  con  un  poco  de  algodón  ,  y  fi  fue- 
re oro  quedará  muy  brillante  ,  y  pegado  en  todas  partes  que 
fe  huvíere  puefto  el  mordiente. 
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Aórá  Falta  manifeñar  el  modo  de  hacer  algún  mordien- 
te bueno  paraefte  efeclo;ycomo  fon  varios  los    modos, 
y  diftintas  las  calidades  deque  fe  componen  folo  fe  pon- 
drán aquí  algunos  leídos ,  y  experimentados ,  y  alo  ultimo 
$1  que  mas  convenga* 

CAPITULO     XVI. 

Compo/iciori  de  mordientes., 

BOlarminio  incorporada  cotí  aceyte  de  Linaza  ,  el  que 
eftando  para  fecar  fe  ha  de  acompañar  con  el  oro.  Para 
relieves  fe  hace  con  Albayalde ,  Cardenillo  >  y  Bol  incorpo- 
rados con  Barniz  común  en  cazuela  vidriada  á  fuego  lento, 
de  modo,  que  la  mezcla  obedezca  a  la  broncha»  Eftefe  pe- 
ga también  al  marmol  %  como  al  hierro  ;  es  á  faber ,  una  lir 
bra  de  Barniz  liquido ,  trementina  ,  y  una  onza  de  aceyte  de 
Linaza  ,  incorporado  todo  a  la  lumbre» 

En  la  Ciudad  de  Aousburg  fe  hace  un  Barniz  muy  cla- 
ro ,  que  fe  vende  por  quatro  de  plata  la  onza  ,  llamado  co- 
munmente aceyte  de  Aous burgo  :  obedece  al  pincel ,  y  fe  ex- 
tiende como  fe  quiere  r  y  fe  feca  fácilmente.  Los  que  tra- 
bajan en  efmaltes  lo  emplean  para  deíliir  fus  efmaltes  en 
polvo,  con  los quales adornan  fus  Joyeles >  porque  fe  pega 
con  tenacidad ,  y  prontamente  fe  feca  ,  el  que  en  olor  ,  y 
fabor  parece  compuefto  de  grafsilla  difuelta  en  agua  ras. 
De  Albayalde  ,  y  Acercon  unidos  con  aceyte  de  Linaza 
cocidos  fale  un  buen  mordiente.  Como  también  de  una  on- 
za de  Goma  Elmi ,  una  onza  de  betún  Judayco ,  feis  onzas 
de  aceyte  cocido  ,  incorporado  en  cazuela  vidriada  a  la  lum- 
bre ,  y  colado  defpues  por  lienzo  y  añadirle  fombra  de  Acer- 
con ,  y  defpues  incorporado  coma  fe  quiíiere  con  agua  ras 
dará  el  mordiente. 

Al  Barniz  de  que  hemos  hablado  ,  añadiéndole  un  po- 
co de  Bermellón  en  polvo ,  á  fin  de  que  en  fondo  negro 
fe  pueda  conocer  Ú  lugar  donde  íe  ha  de  poner  el  oro  ,  ó 
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las  purpurinas  ,  y  fe  puede  hacer  mas  liquido  con  agua  ras,; 
para  que  obedezca  al  pincel.  Hafta  aqui  de  mordientes. 

CAPITULO  XVII. 
(De  otro  Barni^con  algunas  advertencias: 

MEdia  libra  de  aceyte  de  Linaza  añejo ,  y  quatro  on-: 
zas  de  Litargirio  de  oro  ,  cocido  junto  harta  que  el 
aceyte  queme  una  pluma ,  remeneefe  la  materia  fin  parar,  pa- 
ra que  el  Litargirio  fe  incorpore  bien  con  el  aceyte  ;  def- 
pues  tomefe  una  libra  de  trementina  de  Venecia ,  y  tres  on- 
zas de  Goma  Laca  en  grano,  ó  en  polvo,  y  quando  efta 
k  vea  difuelta  en  la  trementina  echefe  efta  materia  en  el 
aceyte  prevenido;  defpues  tomefe  una  onza  de  aceyte  de 
Linaza ,  y  media  onza  de  Ámbar  en  polvo  fínifsimo  ,  yl 
¿charlo  todo  en  un  vafo  de  vidrio  fobre  ceniza  caliente; 
dándole  fuego  por  grados  hafta  que  todo  hierva ;  aparte- 
fe  ,  y  añadafele  tres  onzas  de  trementina ,  remeneandolo 
bien  con  un  palo ,  paíTefe  por  fieltro  ,  y  guardefe  para  fu  o-: 
caíion  en  redoma  de  vidrio. 

El  modo  de  aplicarle  es  efte :  darle  antes  á  la  pieza  uní 
mano  de  cola  caliente, 6  de  efpejuelo  con  cola,  quando 
efté  enjuta  otra  mano,  y  eftandobien  fecafe  eftregará  con 
polvos  de  ladrillo  molido ,  ó  piedra  pómez ,  y  con  efto 
quedara  igualmente  pulida :  defpues  fe  le  dará  el  color  que 
fe  quiíiere  ,  y  del  mifmo  color  bien  fino  fe  acompañará  el 
Barniz, y  fe  dará  á  la  pieza,  extendiéndolo  con  igualdad 
en  broncha ;  defpues  pongafe  la  pieza  á  fecar ,  guardándola 
del  polvo :  y  íi  fe  huviere  de  dorar  ha  de  fer  antes  que  fe  acabe 
de  enjugar  ,  ni  fecar  el  Barniz ;  el  Baraiz  en  efte  cafo  tara-: 
bien  ha  de  citar  caliente. 
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CAPITULO  XVIII.; 

Modo  de  pulir  los  Barnices; 


EN  el  Japón  pulen  los  Barnizes  con  polvos  de  efpejuek>V 
ó  de  piedra  de  amolar:  de  efto  mifmo  fe  valen  en 
Europa  ,  ó  de  equivalentes  ,  de  modo  ,  que  para  el  que  ten- 
ga poca  ,  ó  ninguna  experiencia  lo  podrá  executar  con 
grandifsima  facilidad,  y  perfección.  Pero  ha  de  advertir, 
que  los  Barnizes  compueftos  de  efpiritus,  y  Gomas,  co- 
mo fon  los  oleoginofos  ,  puertos  fobre  madera ,  ó  metal  fe 
han  de  pulir  de  un  mifmo  modo  todos  ;  porque  toda  la 
vez  que  eílé  bien  feca  la  pieza  con  piedra  pomes ,  hecha! 
polvos  fútiles  ( ó  como  quieren  otros ,  que  la  ponen  á  la 
lumbre,  y  quando  eftá  candente  la  apagan  en  vinagre,  pe -5 
ro  eílo  no  es  neceíTario )  amafiarles  con  agua  ;  defpues  con 
un  pedazo  de  ante  ,  u  otro  trapo  de  lienzo  mojado  con 
el  agua  fe  ha  de  eftregar  el  Barniz ,  hafta  que  quede  bien 
lifo  ,  é  igual :  y  con  deftreza ,  para  que  no  falte  el  Barniz,  7 
quede  la  materia  defeubierta ,  y  por  efto  fe  le  han  de  dar 
muchas  manos  con  el  Barniz  ,  tantas  como  18.  ó  20.  íi  fuere 
compuefto  de  gomas  ,  y  efpiritu  ;  y  íi  fuere  oleoginofo,  co- 
mo tiene  mas  cuerpo  ,  no  necefsita  de  tantas  manos. 

Otro  modo  de  pulir  fe  puede  también  practicar  con 
el  criftal  en  polvo  finifsimo ,  con  agua  en  lugar  de  la  pie- 
dra pomes.  Y  por  ultimo  eftando  la  fuperficie  bien  llana* 
y  luftrofa  labraráfp  á  voluntad  con  colores  ,  con  oro,  ó  con 
purpurinas,  y  fe  hallará  el  Barniz  de  color  de  •£ vano.  Pa- 
ra que  la  pieza  quede  brillante  tomefe  Tripol  en  polvo ,  y, 
cchefe  en  un  lienzo  mojado  con  aceyte  común  ,  y  con  él 
eftregar  la  pieza  todo  al  derredor  con  fuavidad ,  y  deftre- 
za ,  y  poco  á  poco  irá  tomando  un  luftre  como  íi  fuera  ef- 
pejo.  Defpues  de  pulida  de  efta  manera  fe  le  ha  de  quitar 
todo  el  aceyte  que  quedare  en  la  pieza  con  la  flor  de  la 
3rina>  eftrega.ndqla  con  lienzo   blanco  otra  vez  hafta  que 
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aya  chupado  todo  el  fevo ,  ó  aceytc  ,  quitefe  la  arina  ,  y  con 
otro  lienzo  blanco  fe  bolverá  á  eftregar  ,  y  ferá  admira- 
ble el  luftre  que  le  quedará.  En  lugar  del  Tripol  puede 
fervir  el  efmeril  en  polvo  finifsimo  ,  mezclado  con  aceyte 
de  olivas  ,  ó  tomando  de  los  polvos  ,  que  dexan  las  mue- 
las de  los  Amoladores ,  de  que  gaftan  muchos  para  pulir  el 
azero. 

Y  íi  alguno  queriendo  huir  del  trabajo  fe  quiíiere  con* 
tentar  con  lo  brillante  ,  y  luftrofo  del  Barniz  folamente; 
dándole  una  mano  de  Barniz  muy  tirada  con  broncha  muy 
fina  defpues  de  igualada  la  fuperficie  de  la  pieza ,  como 
hacen  en  el  Japón  con  bronchas  de  pelo  de  niño  ,  podrá 
executarlo  afsi ,  y  dada  la  ultima  mano  ,  y  bien  feca  ef- 
tregarla  con  lienzo ,  que  adquiera  mas  luftre  ,  y  mas  íi  fuere 
de  Barniz  oleoginoío :  le  ha  de  quedar  un  luftre  como  íi 
fuera  Barniz  de  la  China  ,  que  por  lo  ordinario  tiene  un 
luftre  como  el  efmalte  ,  ó  vidrio,  aunque  algo  amorti- 
guado. 

Notefe  ,  como  con  los  Barnizes  empleados  en  cofa  de 
metal ,  que  fe  endurecen  poniéndoles  á  la  lumbre  a  cozer,. 
fe  ponen  muy  relucientes  ,  y  aunque  no  quedaren  perfec- 
tamente iguales,  no  por  efto  dexarán  defer  muy  hermofos, 
para  que  fe  puedan  adornar  con  flores,  y  follages  de  oro, 
y  plata  fobre  la  íiíTa.  Y  fí  fe  quiíiere  mas  luftrofo  fe  puede 
executar  de  ia  mifma  forma  que  en  la  madera. 

CAPITULO     XIX. 
barias  compo/iciones  de  colore? 

EXplicado  el  modo  de  pulir  los  Barnizes  ,  falta  tratar 
del  modo  de  hacer  ,  y  dar  los  colores  ,  ó  eftos  Barni- 
zes. KirKerio  íiguiendo  al  Padre  Jamart  dice ,  que  fe  ha  de 
teñir  la  madera  del  color  que  fe  huviere  de  dar  ,  deíleido 
en  el  mifmo  Barniz  :  el  colorado  con  Bermellón  ,  el  negro 
con  el  negro  de  humo ,  el  amarillo  con  Gutigambar ,  el  azul 
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con  Tornafol ,  ó  Berlín  ,  y  afsí  de  los  demás  colores  ,  que 
fe  han  de  bolver  á  cubrir  con  el  mifrno  Barniz.  Con  los 
Barnizes  oleoginofos  fe  puede  executar  lo  mifrno  que  en 
los  Chinos ,  mezclando  los  colores  con  el  Chiaram  antes  de 
echarle  el  Vitriolo  .  yeito  es  también  lo  que  fe  puede  lograr 
en  el  referido  Barniz  oleoginofo ;  pero  antes  de  echarlo  en 
el  betún  Judayco,  porque  eíle  ,  y  el  Vitriolo  fon  los  que 
dan  á  efte  Barniz  un  negro  parecido  al  de  la  China ;  y  íi  el 
Barniz  tuviere  ya  el  Vitriolo  ,  b  betún  que  fe  fupone  negro, 
añadiéndole  un  poco  de  Bermellón  ,  y  de  Acercon  faldrá  un 
color  de  nogal  perfecto ,  que  de  ordinario  fe  obferva  en  las 
piezas  que  de  la  China  vienen  ,  fin  gaftar  tiempo  en  dar- 
le iuílre ,  dexandolos  todos ,  excepto  el  negro  ,  tales  como 
quedan  defpues  de  fecos* 

La  común  de  los  Artífices  curiofos  de  Europa  en  ma- 
teria de  Barnizes  empieza  á  aparejar  fus  piezas  con  ef- 
pejudo,ó  hieíTo  mateen  polvo  fmifsimo  ,  mezclado  con 
agua  de  cola,  6  Goma, y  defpues  de  feco  pulen  con  pol- 
vos de  piedra  de  amolar  íin  agua;  defpues  tiñen  la  pieza 
con  el  color  que  quieren  ,  defleido  con  agua  de  cola,danle 
defpues  el  Barniz ,  que  hace  refaltar  ios  colores,  haciéndoles 
mas  vivos  ,  y  mas  hermofos. 

Para  un  excelente  colorado  como  el  coral  ,  defpues 
íde  pulida .,  y  bruñida  la  pieza  darle  una  mano  de  Acercon 
bien  fino  con  agua  de  cola,  defpues  de  enjuto  darle  otra 
de  Laca  de  grana ,  y  cubrafe  con  Carmín  fuperfino  ,  todo 
con  agua  de  cola  bien  limpia;  quaíido  fe  vaya  fecando  fe 
le  dará  otra  mano  con  el  Barniz  de  efpiritu ,  y  Goma  La- 
ca ,  como  ya  fe  dexa  explicado  en  otra  parte ,  y  fe  tendrá 
con  efto  el  ofrecido  color*  Como  es  tan  eftimado  ,  y  fe 
yenda  muy  caro  ferá  bueno  que  cada  uno  fe  lo  fepa  com- 
poner, como  fe  hace  en  Francia,  de  donde  le  tranfportan 
¿Italia.  Obras  fon  ellas  que  adornan  los  Gavinetes  Rea- 
les, 

Antes  de  darla  norma  de  hacer  el  Carmín  fuperfino,  fe 
dará  la  inftruccion  para  hacer  las  labores  de  oro,  ó  pur- 
purinas á  eíla  fuerte  de  Barniz  ,  que  nó  fon  de  relieve,  pe- 
ro eftán  unidas  á  la  pieza ,  el  metedo  es  efte  :  Seco  el  Barniz,: 
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y  bien  pulido  batafe  una  clara  de  huevo  hafta  qué  levante 
mucha  efpuma  >  dexefe  repofar ,  y  con  un  pincel  mojefe 
todo  loque  aya  de  feroro,  defpues  apliquefe  efte  en  hojas 
del  tamaño  de  la  labor  ,  que  luego  al  ínftante  fe  feca,  defpues 
con  un  alfiler  con  punta  remachada  ,.  que  tenga  fu  puño  de 
madera  r  fe  irá  quitanda  el  oro,  fíguíendo  el  dibuxa ,  cu- 
yos perfiles  fe  han  de  hacer  tan  finos,  y  delgados  quanta 
fe  pudiere  ,  imitando-  las  fombras  que  correfpondieren  ai 
dibuxo,  quitando  el  oro  délos  vacíos ',  y  del  derredor; 
para  que  lo  dibuxada  quede  limpia  con  un  palito  romo, 
mojado  con  agua,  y  fe  quitará  fácilmente  con  efto-  Con- 
cluido eíla  fe  Te  dará  á  la  pieza  dos  manos  de  Barniz  claro, 
compuefto  fulamente  de  agua  Laca  ,  y  efpirítu  ,el  que  con- 
íervará  muy  brillante  el  oro.  También  fe  podrá  incorpo- 
rar con  efte  Barniz  el  negro  de  huma  y  dándole  muchas  ma- 
nos ala  pieza  aparejada  -t  y  dada  de  negro : la  que  dexa  urt 
Barniz  hermofífsimo,  y  muy  fácil ,  que  fe  puede  pulir,y  ador- 
nar con  oro  del  mifma  modo  que  explicado  queda  para  el  co- 
lorado. 

Para  el  Carmín  íuperfíno  es  efta  fu  compoíícíon^  Braíil 
de  America  picado  bien  menudo  ,  hiervafe  con  vinagre  def- 
tilado ,  añadafele  piedra  alumbre  en  polvo  ,  y  un  poco  de 
Goma  Arábiga;  defpues  de  aver  hervido  cofa  de  unquarta 
de  hora  añadefele  polvos  de  hueíTo  de  fepía  r  que  tienen  1» 
virtud  de  abforver  las  impurezas  ,  y  purificar  los  colores  -yy¡ 
quando  venga  á  quedar  un  tercia,  6  metad  del  vinagre, 
paííefe  por  lienzo  ,  defpues  buelvanfe  á  hervir  las  hezes  con 
nuevo  vinagre  duftilado  ,  y  hervirá  afsi  hafta  que  levante  ef- 
puma ,  la  que  fe  ha  de  facar  con  una  cuchara,  y  fe  pondrá-  ere 
conchas.  Eftanda  feca  efta  efpuma  hagafe  poivaf  can  tal 
que  no  fe  le  aya  puefta  Gama )  y  efta  es  lo  que  llamarn  Car-r 
min  fuperfino.. 

Y  como  es  precifo  en  efta  tintura  gaftar  ía  Laca  en  gra- 
no ,  es  predio  faber  fu  compoíicion  ,  para  efcufarfe-  el  com- 
prarla. Tomefe  ,  pues  ,  una  libra  de  retazos  de  grana,  pon- 
gafe  en  olla  vidriada  ,  6  en  redoma  llena  de  lexia  no  muy 
fuerte  ,  que  hierva  hafta  que  la  lexia  fe  cargue  del  color; 
defpues  fieltrefe  en  un  taleguillo  de  lienza  efpefo  ,.  que 
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caiga  el  agua  en  librillo  ,  ó  ajofayna  ,  y  lavefe  el  taleguillo; 
en  eftas  cortaduras ;  y,  íi  los  retazos  quedaren  con  color,' 
hiervanfe  con  nueva  lexiacomo  antes  ,  nafta  que  ayan  per- 
dido el  color  ,  y  afsi  preparada  efta  coladura  ,  difueivanfe  en  - 
agua  clara  cinco  ,  ó  feis  onzas  de  alumbre  al  fuego  ,  y  eftan- 
do  calientes  las  coladuras  mezclenfe  eftas  dos  aguas ,  y; 
échenle  en  una  manga,  ó  taleguillo  de  lienzo ,  y  ñ  la  cola- 
dura faliere  todavia  colorada  ,  buelvafe  repetidas  vezesála 
manga  hafta  quefalga  clara  ,  y  á  lo  ultimo  con  cuchillo  de 
madera  ,  y  6  hierro  rafquefe  el  color  ,  que  eftuviere  pegado 
alo  interior  de  la  manga  ,  y  fe  pondrá  á  enjugar  á  la  fom- 
bra  fobre  papel  blanco  :  y  efta  ferá  Laca  en  grano  hermoíif-á 
íima. 

El  Carmín  de  Brafil  fe  hace  de  efta  manera.  Dos  cuj 
bos  llenos  de  lexia  bien  fuerte  con  una  libra  de  cortadu-: 
ras  de  lana  de  grana  ,  que  hierva  un  rato  ,  luego  vacienfe 
en  barreños  vidriados  con  una  libra  de  alumbre  ,  remeneefe 
á  menudo  con  un  palo  ;  defpues  añadanfele  poco  á  poca, 
dos  cubos  de  agua  clara  ,  y  todas  eftas  infuíiones  en  un  ta-: 
lego  ,  6  manga  puntiaguda  ,  que  vaya  colando  el  agua  ,  y( 
quedará  el  color  en  el  taleguillo  ,  y  fe  quedará  bien  tapa- 
do. Defpues  hiervafe  en  olla  Brafil  menudito  con  un  cubo 
de  lexia  ,  hafta  que  efte  aya  menguado  cofa  de  un  dedo ,  cue-i 
lefe,y  buelvafe  ala  lumbre  con  una  onza  de  Goma -Arábi- 
ga en  polvo  ,  que  hierva  hafta  que  el  licor  mengue  otro 
dedo  ,  y  entonces  añadafele  el  color ,  que  fe  guardava  en  \& 
manga  ,  rebolviendolo  con  una  efpatüla ,  ó  palo,  dexefe  def- 
tilar  ,  y  guardefe  la  Laca  dentro  del  mifmo  feltre,  ó  manga,) 
la  que  fe  facará  ,  y  fecará  á  la  fombra. 

Loque  fe  infinuo  de  la  Francia  incita  la  memoria  del 
algunos  Barnizes  ,  que  imitan  vivamente  ala  concha.  Y  por 
difeurriríe  que  nadie  lo  hade  defprcxiar  ,  fe  advierte  ,  que 
aviendo  preparado  lo  que  fe  quiera  teñir,  fe  le  dé  primero  \ 
de  amarillo  ,  y  en  el  fondo  hacerle  algunas  manchas  ,  mas,  6 
menos  cargadas  de  color  con  el  betún  Judayco  ,  difuelto 
en  aguaras, o  en  aceyte  de  efpliego ,  que  es  elque  hace 
el  efeéfco  de  las  manchas  que  fe  vén  en  la  concha.  ( la  que 
no  es  efe&ivamente  la  concha  vulgarmente  llamada  Tor- 
ta- 
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tngá  ,  y  en  latin  Teftudo  ,  fino  de  un  pefcadó  muy  dife- 
rente ,  de  un  palmo  de  largo  ,  y  medio  de  ancho  )  Eftando 
el  fondo  afsi  difpuefto  cubrafe  de  Barniz  ,  hecho  de  Goma 
Laca  ,  y  efpiritu  de  vino  ;  y  con  efto  faldrá  una  cofa  muy 
femejante  á  eíTa,  tras  de  un  criftal ,  haciendo  con  el  betún 
algunas  manchas  fobre  el  vidrio ,  6  criftal ,  echándole  por 
encima  un  papel  dado  de  amarillo  con  qualquier  color, 
con  tal  que  imite  á  la  concha.  Por  cuyo  medio  fe  tendrá 
una  concha  que  no  eftará  fugeta  á  corrupción  ,  como  la 
verdadera ,  y  natural, 

CAPITULO      XX. 

Modo  de  coier  los  Barnices. 

eOmo  es  precifo  el  fuego  en  toda  compoíicion  de  Baf- 
nizes ,  y  fobre  todo  en  los  que  piden  largo  coci- 
miento ,  y  un  fuego  ,  ó  calor  uniforme,  y  moderado  ,  para 
fundir  las  Gomas,  é  incorporarlas  perfectamente,  niay  ne- 
cefsidad  fean  los  hervores  muy  grandes  ,  pero  que  tengan 
un  calor  fuave ,  y  continúo  ,  para  que  queden  bien  dixeri- 
dos  en  los  vafos  ,  6  matrás  ,  y  que  eftos  no  quiebren  por  la 
fuerza  del  fuego;  parece  conveniente  demoftrar  un  método 
facil,y  feguro. 

Muchos  ay  que  fe  valen  de  lo  que  llaman  Baño-Ma-. 
ría  ,  que  es  qunndo  fe  pone  el  matrás  ,  que  contiene  el 
Barniz  en  otro  vafo  lleno  de  agua  hirviendo  ,  que  comunica 
el  calóralas  gomas  cerradas  en  el  matrás,  que  eftá  puefto 
en  el  baño.  Método  es  eíle  muy  bueno  ;  pero  no  es  fácil 
regular ,  y  graduar  el  calor  del  agua,  ni  puede  cumplirfela 
afsiftencia  perfonal  que  pide :  por  lo  que  ferá  mejor  otro 
método  mas  acomodado  ,  mas  fácil ,  y  mas  arreglado  para 
que  el  operante  pueda  defeanfando  concertar  el  fuego  a  un 
tenor  íiempre  ,  y  que  las  Gomas  puedas  en  el  matrás  ha- 
gan una  perfecta  cocción.  Para  cuyo  efecto  efeojafe  un 
matrás  que  quepa  otro  tanto  de  la  principal   materia,  y 
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que  tenga  la  boca  ,  6  abertura  eftrecha,  y  bien  tapada ,  co-j 
mo  las  de  un  alquitara,  en  donde  los  efpiritus  del  Barniz 
puedan  circular,   y  fin   evaporarfe  difolver  por  fu    accioni 
las  Gomas  que  eftán  en  infufion.  Amas  de  efto  deve  fer; 
redondo  ,  y  lin  rebueltas  en  el  fuelo  ,  porque  quebraría  fa-! 
cilmente.   Efte  vafo  afsi  difpuefto  fe  puede  poner  por  Baño- 
Maria  ,  6  de  arena  ,  que  no  es  otra  cofa,  que  con  una  ca- 
zuela de  tierra  ,  ó  cobre  llena  de  arena ,  ó  ceniza  ,  en  que  fe 
entierra  la  alquitara  nafta  que  llega  la  materia    que  fe  ha 
puefto  á  digerir.  Pongafe  dicha  cazuela  en  un  hornillo  ,  en- 
cendiéndole algunos  carbones  poco  á  poco  hafta  fegundo 
grado;  y  para  la  igualdad ,  y  permanencia  del  fuego;  de  mo- 
do que  pueda  cozer  el  Barniz  como  fe  defea  ,  ferá  menefter 
liempre  un  hornillo  a  viento.  El  mejor  entre  todos  ferá  como 
fe  íigue  con  el  método  de  fervirfe  de  él. 

Figura  4.  A.  B.  es  un  ahujero  redondo  fobre  el  qual  fe 
ha  de  poner  la  efcudilla  ,  6  cazuela  llena  de  ceniza  ,  ó  de 
arena,  y  dentro  de  ella  la  ampolla  que  contiene  el  Bar- 
iiiz  :  lienefe  de  carbón  el  canon  C.  D.  tapando  la  abertura 
fuperior  C.  dale  fuego  por  la  parte  G.  el  qual  carbón  caerá 
del  canon  C.  y  D.  que  eftará  tapado  con  una  cubertera  de 
tierra  bien  ajuftada  ,  para  que  no  prenda  el  fuego  á  todo 
el  carbón.  El  ahujero  F.  es  neceífario  que  fe  pueda  abrir,  y 
cerrar  ,  fegun  fuere  menefter  ,  del  mifmo  modo  el  ahujero  G. 
Notefe  la  cftru&ura  del  hornillo  ,  como  eftá  dividido  por 
metad  ,  donde  fe  advierten  fus  partes  interiores.  Y  afsi  fea 
el  A.  B.  el  vacio  que  recibe  á  la  cazuela  del  baño  H.  L  El 
canon  C.  y  F.  lleno  de  carbón  ,  que  corresponde  arriba  ,  y 
algo  inclinado  á  una  parte  de  la  abertura  A.  B.  y  C.  forma 
una  canal,  que  va  ha  hacer  cabo  al  vacio  del  hornillo*  A. 
G.  yF.es  otro  canal  por  el  qual  entra  el  ayre  por  baxo  de 
unas  parrillas ,  pueftas  fobre  los  vacíos  de  A.  B.  y  G.  que 
cayendo  los  carbones  fobre  eftas  parrillas  quedan  allí  hafta 
que  eílén  encendidos  ,  y  hafta  que  la  ceniza  traviefa  las 
dichas  parrillas  ,  la  que  fe  faca  por  la  abertura  F.  con  una 
cuchara  de  hierro.  Eftando  afsi  difpuefto  efte  hornillo  fe 
pega  fuego  al  carbón  por  la  abertura  A.  y  B.  que  cayó  fo- 
bre las  parrillas  con  elayre  que   atravieía  por  el  canon  F. 

por- 
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porqué  no  teniendo  otro  refpiradero  es  prccifo  falga  pof 
el  ahujero  G.  vconferve  los  carbones  mas  ,  o  menos  encen- 
didos ,.fegun  'la  entrada  que  fe  le  diere  al  ayre  por  la 
abertura  G.  Adviertafe  ,  que  los  primeros  carbones  que  cai- 
gan del  canon  C.  y  D.  darán  lugar  a  los  demás  defpues  de 
confumidos  ,  y  de  cite  modo  ferá  el  fuego  fuccefsivamentc 
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igual  hafta  que  en  el  canon  queden  carbones  ,  el  qué  deve- 
rá  eftar  fiempre  bien  tapado  en  C.  porque  de  otra  fuerte 
todo  el  carbón  fe  encendiera  de  una  lo  que  no  conviene. 
Efto  fupueíjto  ,  fegun  fe  dexa  infinuado  ,  podráfe  aumentar, 
o  difminuir  el  fuego  fegun  fe  quiíiere  ,  arreglandofe  á  las 
aberturas  F.  y  G.  que  eftén  bien  tapadas  fin  dar  la  mas 
leve  entrada  al  ayre. 

Efte  es  un  método  muy  particular  para  lograr  fiempre 
un  mifmo  grado  de  fuego ,  ó  calor ;  por  cuyo  medio  fe 
hará  una  perfecta  digeftion  ,  fin  verfe  obligado  el  operario 
á  eítar  en  continua  afsiftencia  para  la  confervacion  de  la 
lumbre ,  y  hacer  hervir  la  materia  ,  que  fe  ha  de  dígerir.Del 
mifmo  modo  fe  puede  feguir  con  los  aceytes ,  y  con  los 
efpiritus  de  trementina  ,  con  la  pez  Griega  ,  con  la  rezina, 
y  con  el  aceyte  de  Linaza.  Por  efta  mifma  via  fe  logrará  la 
¿compoficion  de  los  Barnizes  oleoginofos. 

^>w    «Ow    «Mw    «*>w    wO»    J&»    »*>.    w#>w    «O*        Jft*    wív*»    «*N    »*X    -VS-    »*>»    «>C*w    «W.    «AV     «O* 

TRATADO  II. 

QU<$JOSWA<DES  g)E    FISIQJi 

f    I. 

íPara  afinar  el  eftaño; 

EStafio  fundido  en  crifol ,  echarle  poco  á  poco  fallen?; 
hafta  que  el  eftaño  efte  reducido  á  polvo  fino  :  repi- 
tafe  efta  diligencia  hafta  tres  vezes  >  y  defpues  con 
carbón  molido  fe  buelve  á  fundir ,  y  toma  entonces  fu  pri- 
mer cuerpo  5  y  muy  hermofo. 
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§.  ii. 

Preparaciones  para  el  'Berlín  a^ul  de  Trufia. 


D 


E  Tártaro  crudo  quatro  onzas ,  y  otras  quatró 
de  falitre  bien  refinado ,  y  enjuto  ,  haganfe 
polvos,  y  ponganfe  juntos  en  un  crifol,  o  cazuela,  y  en 
una  afqua  fe  le  dará  fuego ,  y  dará  una  gran  llamarada  ,  la 
que  aviendo  paíTado  han  de  quedar  quatro  onzas  de  un  fal 
Álcali  fino ,  ai  qual  losChimicos  le  dan  el  nombre  de '  Nitro 
fino  por  el  Tártaro. 

2     Sangre  de  Toro  feca  a!  Sol ,  y  hecha  polvos  :  en  tiem- 
po de  Invierno  fequefe  á  la  lumbre  en  farten  ,  cuidando  no 
llegue  á  quemarfe  ,  fino  que  fe  quede  con  aquella  humedad 
oleoginofa  que  tiene  ?  y  fiempre  que  fe  pueda  fecar  al  Sol 
mejor.  PaíTefe  por  cedazo,  y  guarde nfe  quatro  onzas,  que 
es  la  mifma  cantidad ,  y  pefo  del  Nitro  fino ,  6  fal  Álcali, 
que  dexamos  dicho.  Caliente  la  fal ,  muelafe  en  mortero  de 
piedra  ,  6  hierro ,  y  no  en  otra  materia  ,  y  hecha  polvo  aña- 
Sanfele  quatro  onzas    de    la  referida  fangre  ,  paliada  por 
cedazo  fino  ,  y  todo  bien  rebuelto  fe  echará  en  crifol ,  u 
olla  fin  vidriar  ,  quedando  la  tercera  parte  de  ella  vacia, 
y  tapefe  con    cubertera  ajuílada  ,  y  echenfeie  al  derredor 
algunos  carbones , que  fe  enciendan  poco  apoco  ,  de  mane- 
ra ,  que  la  materia  contenida  fe  caliente  ,  fe  candezca ,  y  fe 
abrafe,  pero  poco  apoco,  que  no  queme    demafiado  :  en 
eíte  eftado  de  fuego  fe  tendrá  la  materia  nafta  que  la  llama 
que  fe  levanta  de  la  dicha  materia  candente  vaya  aplacan- 
dofe,y  cefe  del  todo  \y  aqui  es  quando  fe  le  ha  de    au- 
mentar el  fuego  ,  hafta  que  La  materia  venga  otra  vez  can- 
dente ,  y  abrafada  ,  y  que  no  falga  mas  de  una  llama  muy 
ligera.  Entonces  fe  apartará  la  cazuela  de  la  lumbre  ,  y  va- 
ciar la  materia  toda  candente  íi  puede  fer  en  un  mortero 
de  hierro  ,  y  hecha  polvo  >  y  dexandola  enfriar  ,  vaciarla 
en  dos  azumbres  de  agua  hirviendo  ,  que  fe  tendrá  pre- 
venida ala  lumbre, y  dexarla  herví]:  co%  <Je  media  hora¿ 
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defpues  filtrarla  con  lienzo  muy  tapido  ,  que  caiga  el  agua 
en  un  grande  barreño  :  la  materia  que  quedare  en  el  lienzo, 
que  ferá  negra  ,  fe  ha  de  hervir  en  otra  agua  ,  como  fe  hizo 
antes  ,  y  filtrarla ;  bolver  á  recoger  la  materia  negra  ,  bol- 
verla  á  hervir  en  otra  agua  hafta  que  no  tenga  fabor  fa- 
lobre  ,  fino  que  elaguafalga  dulce.  Últimamente  acabenfe 
de  paíTar  eftas  decocciones,  exprimiendo  el  lienzo  fuerte- 
mente para  que  no  quede  ninguna  que  paíTar  :  tomenfe  to- 
das ellas  decocciones  ,  y  mezclenfe  juntas  ,  é  incorporenfe 
hafta  que  queden  dos  azumbres  ,  y  la  lexia  efta  guardefe. 
I  Una  onza  de  Vitriolo  de  Inglaterra  ,  calcinefe  hada 
que  quede  blanco  ,  fundafe  con  feis  onzas  de  agua  pluvial,fil- 
trefe  efta  difolucion  ,  y  guardefe. 

4  Ocho  onzas  de  piedra  alumbre  bien  limpio  ,  y  cris- 
talina ,  fundafe  con  dos  azumbres  de  agua  ,  hirviendo  con- 
tinuamente nafta  que  la  piedra  alumbre  efté  difuelta,  eche- 
íele  la  difolucion  del  Vitriolo  ,  puefta  antes  ala  lumbre  á 
hervir  ,  al  mifmo  tiempo  echefele  la  lexia  de  fangre  ,  y 
del  Nitro  fixo  ,  que  fe  guardava  también  hirviendo.  Efta 
mezcla  de  licores  moverá  un  hervor  ,  y  eferuecenciaconíi- 
derable ,  y  en  empezando  á  turbarfe  tomará  un  color  de 
verde  de  monte.  Notefe ,  que  mientras  durare  efta  ebuli- 
ción fe  ha  de  cuidar  de  vertir  el  licor  de  un  librillo  en  otro 
para  hacer  mejor  la  mezcla  ,  y  facilitar  efta  fermentación* 
Paífada  efta  efervecencia  dexefe  repofar  el  licor ,  y  vaciarle 
luego  en  lienzo  fino  ,  y  prieto  para  que  pierda  toda  la  hu- 
medad ,  y  retenga  la  materia  que  quedare  fobre  el  lienzo. 
Acabado  de  deftijar  faquefe  con  una  efpatula  la  materia  del 
lienzo  ,  y  echefe  en  una  ajofayna  vidriada,  y  nueva  ,  echán- 
dole dos  ,  ó  tres  onzas  de  efpiritu  de  fal ,  que  le  demude 
el  color  de  verde  en  un  azul  hermofifsimo,  remeneando  con- 
tinuamente la  materia  con  un  palo  para  que  feembevabien 
del  efpiritu  ;  dexefe  toda  una  noche  para  que  deftile  ,  y  por 
la  mañana  echefe  en  una  olla.  Eftando  ya  el  color  afolado 
quitefe  de  aquella  agua  ,  y  mudefele  de  limpia  ,  repitiéndo- 
lo hafta  que  el  agua  íaiga  clara  ,  y  limpia  ,  y  que  la  materia, 
6  color  no  tenga  acrimonia  ,  ni  fabor  alguno.  Lue- 
go fe  echará  el  color,  en  un  lienzo  blanco ,  y  prieto  para  que 

def- 
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deftile  toda  el  agua  que  tuviere  ,  y  dexefe  á  fecar  á  la  fom- 
bra. 

Adviertafe  también  fer  de  mucha  importancia  para  efta 
operación  mirar  con  atención  el  punto  critico  de  calcina- 
ción de  la  fangre  con  la  fal  Álcali  ,  ó  Nitro  fixo,  para  lo- 
grar un  color  azul  claro  ,  ü  obfcuro ,  ó  morado  obfcuro. 
Las  difoluciones  mezclenfe  bien  calientes.  Hacefe  la  calci- 
nación por  efte  medio  en  dos  horas  de  tiempo  :  en  lugar 
de  la  fangre  de  Toro  fe  puede  echar  carbón  bien  molido, 
y  paílado  por  cedazo.  El  punto  de  la  calcinación  ferá  quan- 
do  aya  parado  el  humo  ,  y  la  primera  llama  de  la  materia 
contenida  en  el  crifol  ,  la  que  empieza  por  una  llama  lixe- 
ra  ,  y  azuleja  ,  defpidiendo  olor  (bifurco.  La  lexia  ordina- 
ria ,  y  la  fangre  de  Toro  ,  y  la  fal  Álcali  fe  puede  prepa- 
rar ,  y  en  una  parte  de  efta  lexia  fe  puede  echar  en  infu- 
íion  por  algunas  horas  medio  adarme  de  Cochinilla  en 
polvo  finifsimo  ,  que  haga  el  color  mas  vivo  ,  y  mejor; 
y  fe  puede  echar  con  la  demás  lexia  á  tiempo  de  mezclar 
todas  las  difoluciones.  Echándotele  la  Cochinilla ,  fe  puede 
efeufar  el  efpiritu  de  fal.  También  el  carbón  molido  puede 
ferviren  lugar  de  la  fangre  de  Toro.  Es  por  fin  muy  cor- 
riente ,  que  echando  igual  cantidad  de  alumbre ,  y  Vitrio- 
lo fe  logrará  un  color  mas  obfcuro  ,  y  cundirá  mucho 
mas  ,  que  el  ordinario. 

§.       III. 

Color  de  fftubt  para  cri/lales  y  y  e [maltes. 

REgulo  de  Marte  una  onza  ,  y  en  un  crifol  fundiráfe  una 
onza  ele  cobre  ,  y  ctra  de  oro  fino  ,  y  añadeíele  la  on- 
za del  regulo  :  tengafe  al  fuego  en  infufion  hafta  que  quede 
folo  la  onza  de  oro  ,  con  ojo  claro  ,  y  refplandeciente  :  á  ef- 
ta onza  fe  le  añadirá  otra  del  regulo  de  Marte  ,  y  otra  de 
cobre  ,  y  buelvafe  á  fundir  hafta  que  venga  en  una  onza 
como  antes.  Reiterefe  efta  operación  hafta  ílete  vez^sidef- 
pues  tomefe  el  regulo,  queeftará  anceudido  como  iwi  Rubí, 
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y  fundafe  con  quatro  onzas  de  plata  copelada  hecha  granalla, 
Ja. que  deve  cftar  amargada  con  16.  onzas  de  mercurio  puri- 
ficado ,  y  echefe  en  ella  el  oro  difpuefto  en  polvo,  que  fe 
logrará  fácilmente.  Pongafe  deípues  el  marras  en  digeftion 
á  fuego  de  ceniza  por  tiempo  de  15.  días  ,  hafta  que  el  mer- 
curio no  fublime  mas  9  defpues  feparefe  el  mercurio  por 
deílilaclon  ,  y  lo  redante  echefe  á  la  copela,  laque  fervirá 
para  poye&ar  en  el  criftal,  fundido  en  los  hornos  de  vidrio. 
Con  efto  fe  tendrá  una  materia  de  Rubi  la  mas  hermofa  que 
fe  aya  viíto. 

§.   iv. 

Modo  de  dar  el  color  de  e/le  ^ub\  a  los  ef maltes y 
y  al  criftal. 

T Ornarás  Vitriolo  Romano ,  calzinado  al  Sol  hafta  que 
quede  blanco,  embevele con  aguardiente  bueno  cada 
vez ,  repitirás  efta  operación  tres  vezes  ,  dexandolo  fecar 
cada  vez  al  Sol ,  como  fe  dexa  dicho  :  defpues  le  calzinarás 
hafta  que  quede  colorado ,  y  profeguirás  el  fuego  por  tres 
dias  continuos  ,  y  te  quedarán  en  el  fondo  de  la  retorta 
unos  azufres  color  de  rofa  feca  muy  obfeuro  ,  y  ligero  fin 
ninguna  fai ,  cuyos  polvos  te  fervirán  para  dar  color  de 
Rubi  á  los  efmaítes  ,  y  al  criftal ,  6  vidrio  ,  aplicándolo  ef- 
tando  la  materia  en  fundición ,  y  lo  mifmo  para  pintar  con  eh 

§.    v. 

yrte  para  hacer  el  Talco ,  para  dorarle  y  y  para  de- 
lante  de  las  pinturas.      - 

TOma  retazos  de  piel  de  Ternera  ,  ó  Toro  ,  limpios,  y 
fin  tierra  ,  lávalos  bien  con  agua  ,  que  no  les  quede 
inmundicia  alguna,  aunque  fea  menefter  lavarles  cinco,  ó 
mas  vezes  ;  últimamente  los  dexarás  en  infufion  en  agua 
limpia  ,  defpues  lo  echarás  en  olla  vidriada  capaz ,  dexalo 

á 
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i  la  lumbre ,  que  hierva  hafta  que   come    confiftencia    de 
quaxada  tierna  ,  y  fe  pegue  á  los,  dedos  ;  y  íi  falieíTe  de- 
mafiado  fuerte  ,  lo  remediarás  con    añadirle   un    poco   de 
agua ,   y   bolverlo  á  hervir  hafta  que  efté  en  fu  punto.  Y 
para  conocerlo ,  y  hacer  la  prueva  ,  pondrás  un  poco  de 
efta  cola  en  un  vafo  de  vidrio  ,  dexandolo  en  parte  frefca 
para  que  quaxe ,  y  conociendo  eftar  buena  ,  afsi  caliente 
la  paífarás  por  cedazo  para  fepararla  de  las  hezes  ,  y  guar- 
darla afsi  en  parte  caliente  ,  ó  arrimada  ala  lumbre,  tapa- 
da para  que  fe  conferve  tal ,  y  no  le  caiga  polvo  ,  ni   otra 
cofa  alguna.  Tendrás  eftendida  una  luna ,  6  criftal  del  ta- 
maño que  quiíieres  el  talco,  y  puefto  en  equilibrio  ,  le  un- 
tarás con    manteca    de  puerco  frefca  ,  ó  con  aguardiente 
fuerte ,  que  aya  paliado  por  infufion  de  hiél  del  Toro  bien 
feca  por  efpacio  de  un  dia  ,  y  una  noche  ,  y  con  una  de  ef- 
tas  dos  cofas  untarás  la  luna ,  ó  criftal  fuavemente  ,    ha- 
ciendo antes  al  derredor  una  orilla  con  maífa  de  arina  pa-. 
ra  que  no  fe  cuele  la  cola,  y  entonces  tomarás  la  cola  ca- 
liente (  pero  no  tanto  que  quiebre  el  criftal }  y  vaciaras  una 
poca  íbbreél,  de  manera ,  que  quede  recia   lo  grueíTo  de 
un  naype  ,  y  ella  mifma  fe  extiende  con  igualdad.  La  pon- 
drás en  paraje  frefco,  guardada  del  polvo,  y  otra    quai- 
quier  cofa,  y  quando  llegue  á  dura  la  quitarás  de  encima, 
y  la  maífa  la  vaciarás  con  un  cuchillo  ,  para  tener  el  cfiftal 
otra  vez  difpuefto  para  otra  femejante  operación.  Si  qui- 
íieres darle  colores  los  deves  poner  transparentes  ,  y    que 
no  ocupen  ,  los  que  íiendo  de  miniatura  ferán  los  mas  pro- 
pios. En  Alemania  tienen  la  lamina    burilada  ,  y  caliente  ai 
echarle  la  cola  ,  la  que  luego  ocupa  qualqnier  labor  que  ten- 
£a,como  fevéen  las'eftampas  doradas,  que  traen  de  aque- 
llos paifes  de  diferentes  colores.  Pero  el  que  quinere  que  le 
quede  como  un  criftal ,  y  íirva  para  el  mifmo  ufo  ,  ó  gafto, 
no  le  eche  color  alguno  :  efcoga  los  retazos  mas  limpios,  y 
mas  blancos  ,  que  fin  ninguna  dificultad  logrará  el  talco.  Es 
iinfecreto  efte  tan  provechofo,  como  común,  y  ordinario. 


í. 
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$.     VL 

Tara  jabear  y  dorar ,  o  platear  los  Globos  x   Tirami* 
des  de;  aijíal  y  nidrios  ,  ¿f & 

COfi  agua  uíual  moja  el  derredor  de  la  bola ,  ó  Globo 
de  vidrio ,,  defpues  echa  dentro  de  la  bola  Berlín ,  ó 
lea  azul  de  Pruna,  ó  eímalte  fino  ,  rebuelvela  para  que  fe 
le  pegue;;  deípues  tendrás  prevenidos  otros  colores  def- 
templados  con  aceyte  de  nuezes,cada  color  de  por  si ,  y 
con  un  pincel  harás  las  manchas  por  det%tro  con  cada  co- 
lor;  luego  echarás  dentro  arina,  remeneando  el  Globo  pa^ 
ra  que  vaya,  por  todas  partes  de  él-  Eñe  es  el  método  de  jazr 
pearles* 

Para  platearles  toma  eftaño  ,  y  fúndele,,  y  por  cada 
cjiíiatro  onzas,  dos  de  azogue  ,  remeneefe  bien  con  un  palo» 
y  elUndo- incorporados  echarás  de  efta  compelieron  dentro 
del  Globo  caliente  i  la.  lumbre  ,  y  remeneandolo  nafta  que 
todo  él  quede  plateado*.  También  puedes  echar  con  el  ef- 
taño un  poco  de  oropel  picado  ,  6  cortado  bien  menudito, 
porque  en,  enfriando  el  eítaño  el  oropel  fe  queda  pegado 
ai  derredor  de  la.  bola  ,  caufanda  una  recfeable  hermoíu- 
ra..  Siquiíleres  otro  media,  toma  una  onza  de  eítaño  de 
glaífa ,  ó  fea  biíinud  ,  media  onza  de  eftaño.  de  Inglaterra  fi-, 
na  ,  y  media  de  plomo  ;  fu ndafe  todo-  en  cucharon  de  hier- 
ro,6  de  tierra  ,  y  citando-  liquido  le  echarás  un  poco  de 
agua ,,  quítala  por  inclinación  ,  y  feca  la  materia  paífala  por, 
lienzo,  y  échala  dentro  de  la  bola  „  menéala  continuamen- 
te para  que  pegue  :  el  Gioba  deve  eftar  bien  enjuto. ;  Tam- 
bién podrás  hacer  eftos  Globos  del  color  que  quiíieres, 
defpues  tomarás  azogue  ,,  y  lo  mezclarás  con  Sol  común 
decrepitado  ,  pallarás  por  lienza  efte  azogue ,,  lo  pondrán 
en  efcudilla  con  orines ,  y  agua  ,.  y  quedará  el  azogue  en 
grano  ,  y  de  efte  modo  le  pondrás  en  las  bolas  ,  un  rato 
defpues  de  aver  pueíto  el  color,  rebolviendo  la  bola  lo  de 

arri- 
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arriba  á  baxo  ,  que  es  quando  fe  pega  el  azogue  á  la  bola* 
brillando  los  granitos  corno  ñ  fueran  diamantes. 

Para  encolar  eftos  Globos  uno  con  otro  tomarás  fangre 
de  Drago  en  lagrima,  y  Bolarminio  ,  media  onza  de  cada 
cofa ,  y  un  poco  de  cal  viva  ,  haráflo  todo  polvo ,  y  amafia- 
lo  con  clara  de  huevo,  luego  con  un  poco  de  vexiga  de 
puerco- de  lo  ancho  de  una  pezeta  úntala  de  efta  mafla  por 
ambas  partes ,  y  aplícala  entre  los  dos  Globos  ,  que  ayati 
de  eftar  juntos,  uniéndolos,  y  aífentandolos  uno  fobrc 
otro,  foíteniendo  el  fuperior  con  la  tnano  haíia  que  la 
mafia  quede  pegada  á  los  dos  vidrios  ,  que  fcra  dentro  de 
una  hora  '  deípues  de  eflo  les  puedes  colgar  al  ayre,  b  ponerle 
íbbre  pies  para  tenerles  fobre  las  mefas ,  ó  bü¿etes« 

«f>»  «0v  -*>.  ,#>.    .«>»   .<».  *€*»      ^X  «***  «Q»  **N   «¿>»   ^C».  «<»»   -«X  ■&-  «^  *>*  «•N 

TRATADO  III- 

SECRETOS   VARIOS, 

§.    i. 

<Para  purificar  el  Aceyte  común. 

POnle  en  un  frafco ,  no  del   todo  lleno ,  en   parage 
que  dure  mas  el  Sol ,  y    tapado  ,  dexalo  allí  día  ,  y 
noche  ,  y  al  cabo  délas  24.  hallaras  un  aceyte  como 
el  agua ,  y  le  puedes  apartar  las  hezes, 

§.      II. 
Para  hacer  lientos  encerados  en  lugar  de  Vidrieras. 


T 


Orna  lienzo  blanco  fino,  eftiendelo  en  telar  bien  tirante- 
toma  claras  dé  huevo,batelas  nafta  que  eftén  refueltas  co, 
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mo  agua ,  Goma  Arábiga,  bien  limpia  ,  en  polvo  mas  porción 
que  de  claras  ,  difuelve  efta  Goma  con  las  claras  ,  defpues 
cuélalo  todo  por  lienzo  efpefo  ,  fuerte  ,  y  limpio  ,  y  darás 
con  eíte  Barniz  una  mano  con  la  broncha  por  una  fas ;  des- 
pués de  enjuta  le  darás  otra  fobre  la  mifma  ,  defpues  harás  lo 
propio  por  la  otra  cara.  Eftando  el  lienzo  bien  íeco  le  paña- 
ras  una  mano  de  Barniz  ordinario  ;  y  defpues  de  eüa  Otra  ,  y 
quedará  claro  el  lienzo.  Nota  ,  que  ü  quiíieres  que  una  puer- 
ta parezca  vidriera ,  dibuxarás  primero  los  vidrios  con  negro 
de  humo. 

§.       III. 

tPara/acar  los  colores  de  todas  las  flores  >  para  pintaq 
fobre  feda  y  algodón  y  <?c. 

TOma  las  hojas  de  las  flores  que  quiíieres,  ponías  en  mor- 
tero de  piedra,y  échalas  un  poco  de  agua  en  que  ayasdi- 
fueltoalumbre,muelelas  hafta  que  todo  quede  en  cierta  coníif- 
tencia ,  que  lo  puedas  exprimir  hada  facar  el  zumo, que  caerá 
en  un  vafo  de  vidrio  ,  en  el  qual  aya  agua  de  Goma  bien 
limpia  ,  y  blanca.  Nora  ,  que  el  agua  de  Alum  ha  de  fer  muy 
poca,  para  que  fe  pueda  confervar  la  viveza  de  los  colore* 
fin  paíTar  á  obfcuros  ;  y  para  que  fe  puedan  llevar  los  fecarás 
á  lafombra  en  vafos  de  vidrio  tapados. 

^     IV. 

Tara  Cardenillo  llamada  Vermicular. 

TOma  una  parte  de  vinagre  blanco ,  y  dos  de  orines  po- 
dridos, échalo  todo  en  almirez  de  cobre,  rebuelvelo  con 
la  mano  de  lo  mifmo  bafta  que  venga  efpeíb  ;  defpues  añádele 
fal ,  y  alumbre  la  veinte  y  quatjrerja  partCj  y  dexalo  al  Sol  hajC- 
ja  que  quaxe  ,  y  feque. 
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6.    V. 

rJgua  maejlra  para  teñir  de  todos  colores.  ¥ 

TOma  Vltrioío  Romano  ,  alumbre  de  pluma  ,  efpejueIo,y 
fal  Armoniacode  cada  cofa  dos  libras,  una  libra  de  Ber- 
mellón ,  deftilalo  todo  junto  en  retorta  y  y  guarda  con  todo 
cuidado  el  agua  que  deítilare  :  quando  querrás  teñir  echarás 
el  color  y  v.  g.  colorado  grana  en  polvo ,  y  defpues  de  bien 
mezclada  ,  tifie  lo  que  quieras.  Lo  propio  harás  con  los  de- 
más  colores  alrefpeta. 

$.     VI. 

Tara  platear  con  Bifmud  |  o  eflaño  de  glaffa. 

MOlerás  el  Bifmud  fobre  Ioífa  ,  le  lavarás  con  muchas 
aguas  harta  que  falga  efta  clara  ,  y  limpia  :  cola  de 
retazos  de  píeles  t  ó  de  pergaminos,  defpues  de  dada  la  co- 
la aplicarás  fuavemente  el  Bifmud  fin  filia  r  que  ní  efté  muy 
efpsfo,.  ni  muy  claro.  Antes  de  dar  con  el  Bifmud  bruñi- 
rás la  pieza  ,.  y  defpues  buelvela  i  pulir,  poniéndole  baxo* 
un  pliego  de  papel :  y  fí  fabes  executarlo  tendrás-  como  ua 
pedazo  de  piara  maciza.  Si  qniííeres  imitar  el  marfil  mez- 
clarás con  el  blanco  de  la  imprimación  un  poco  de  veré 
amarillo.  Nota ,  que  el  eítatio  de  glaíla  le  has  de  lavar  haífo 
que  falga  el  agua  muy  limpia. 

§.     VIL 

'Para  Jar  color  de  bronce  con  cobre. 


T 


Orna  latón  limado  fútilmente  ,  lávale ,  y  muélele  fobre 
piedra  como  el  Brfraud,  y  con  broncha  d^irás  a  la  pieza 

'  foT 


7o  Tratado  HL  Secretos  barios. 

fobre  píe  blanco ,  ó  corf  fiíTa  ,  y  defpucs  de  enjuto  bruñelo.Lo 

propio  podrás executar  con  el  Antimonio. 

§.     VIII. 

Tara  c¡ue  los  ^afos  de  nidrio  no  fe  quiebren  úl fuego. 

Los  hervirás  por  efpacio  de  cinco  ,  ó  fels  horas  en  aceyte 
común* 

§.     IX. 

Sijfa  para  poner  oro  fobre  ropa. 

TOma  cola  de  retazos  de  guantes ,  y  miel  partes  iguales, 
y  con  efta  fiíTa  cubrirás  io  que  huvleres  de  dorar ,  6 
platear:  luego  que  quaxe  Tentarás  el  oro  ,  ó  plata  con  algo- 
don  fin  eftregarlo  nafta  que  eílé  íeco  ,  entonces  íacude  ,  y 
baíla.  Y  quando  mucho  con  un  pincel  de  punta  fe  recortarán 
con  negro,  &c. 

§.     X. 

(Barni^  común  de  agua  ros. 

DErríte  dos  onzas  de  trementina ,  y  dos  de  pez  Griega; 
defpues  de  derritido  apártalo  del  fuego  ,  y  échale  po- 
co á  poco  el  agua  ros  nafta  quatro  onzas  ,  menéalo  con  un, 
palito  ,  y  en  eftando  incorporado  guárdalo  en  redoma  bien 
tapada  ;  íi  pareciere  efpefo  añádele  aguaros.  Pero  nota,que 
para  darle  ha  de  eftar  el  Barniz  ala  pintura  caliente ,  y  lo  po- 
dras retocar  fi  quiíieres. 

§.     XI. 

<Barni^  de  Menjui. 

TOma  una  oriza  de  Menjui,  y  dos  de  aguardiente  de  aba- 
nicos ,  incorpóralo  á  fuego  lento,y  apartado  échale  me- 
dia onza  de  trementina  de  beta  blanca. 
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§.     XIL 

Bavni^  de  clara  de  huelgo. 

B Ate  claras  de  huevo  como  chocolate  haítaque  Icvsmter* 
buena  efpuma  en  una  ajofayna  ,  y  darás  con  ella  a  te 
pintura  con  igualdad  ,  de  modo  >  que  no  quede  cargada  ,  ni 
relamida. 

§.     XIIL 

(Barniz^  de  corladura. 

TOma  una  olla  vidriada  algo  grande T  échale  una  libra 
de  aceyte  de  Linaza  con  una  cabera  de  ajos  limpioSj, 
y  i  fuego  lento  dexalo  cocer  ,  hafta  que  ios  ajos  elten  que- 
mados >  facalos ,  y  échale  una  libra  de  reziira  de  pino  ,  una 
onza  de  Azibary  otra  de  Litargirio-,  otra/de  grafsilla  ,  y 
otra  de  pez  Griega ( todo  bien  limpia)  dexalo  cocer  a  fuego 
lento  r  y  poco>  á  poco  :  eftando  deíleido  facaras  mueftra  con 
un  cuchillo  r  y  vifto  que  tiene  el  cuerpo  que  requiere  ,.  y  el 
Color  dorado  „  retíralo  ;  ó  dexalo  cozer  mas. 

§.     XIV. 

tf{egU  para  ufar  de  la  corladura. 

QUando  ayas  de  corlar  pondrás  al  Sol  corr  el  Barniz  lo 
que  fe  huviere  de  dorar  (  que  antes  deve  eílar  pla- 
teado )  y  todo  bien  caliente  le  darás  una  mano  bien 
tirada  con  broncha  ,  de  modo  y  que  quede  muy  igual ,.  y 
tranfparente*  Los  planos  palmearás  con  las  manos  para  mas- 
igualarlos  ;  en  eftando  feco  de  efta  mano  ,  haga  fe  lo*  mifmo» 
en  lafegundaque  fubirá  baftan-te  de  color  ,.y/  dexandolo  fe- 
car  quedará  claro.. 


£. 
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§.     XV. 

Tara  hacer  el  Carmín. 

MUcle  fútilmente  media  onza  deBrafil  deFernamburgo 
de  color  de  oro  ,  ponle  en  infufion  en  olla  vidriada 
con  vinagre  deftilado,  y  paíTadas  24.  horas  ,  paííalo  por 
lienzo  prieto  ,  y  fuerte  ,  buelvelo  a  la  lumbre  ,  y  mientras 
efté  hirviendo  échale  vinagre  blanco  ,  en  que  ayas  difuelto 
tres  onzas  de  alumbre  de  Roma  en  polvo  ,  remenealo  bien 
con  unaefpatula  ,  y  la  efpuma  que  hiciere  ferá  el  Carmín, 
recógela  ,  y  guárdala  en  vaíitos  de  vidrio  bien  tapados  par$ 
fecarla. 

§.     XVI. 

Tara   hacer    a^ul. 

TOma  Vitriolo  calcinado  halla  que  eíle  colorado  una 
parte ,  dos  partes  de  azufre ,  y  de  azogue  tres  partes,1 
muelto  todo,  mézclalo  ,  y  ponió  en  retorta  de  vidrio  tapada, 
échala  en  eftiercol  de  cavallo  por  tiempo  de  40.  días  ,  defr 
pues  quita  la  retorta  ,  y  hallarás  el  azul  muy  hermofo. 

§.     XVII. 

Tara  pintar  al  oleo  fobre  pared. 

QUándo  éfte  la  pared  bien  enjuta  le  darás  dos ,  o  tres 
manos  de  aceyte  bien  caliente  nafta  que  la  fuper- 
"■  íicie  quede  craíTa ,  y  bien  empapada  ;  defpues  mole- 
rás ocre  ,  y  hieíTo  mate  ,  u  otra  fuerte  de  tierras ,  las  mezcla- 
rás bien  ,  y  de  efto  le  darás  una  mano  :  defpues  de  feco 
dibujarás  lo  que  quiíieres,  y  luego  pinta  ,  advirtiendo  ,  que 
has  de  mezclar  con  los  colores  un  poco  Barniz  ,  para  no 
tener  qué  darfele  defpues.  Otros  preparan  la  pared  en  otra 
forma  ,á  fin  de  que  efte  mas  feca ,  y  que  la  humedad  no  ef- 

cu- 
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cupa  los  colores ,  ni  los  efcame.  Cofa  muy  ordinaria,  por 
refíftir  el  accyte  ,  y  le  es  eftorvo  para  refaltar  ,  por  lo  que 
hace«  un  encoftrado  con  cal ,  y  polvos  de  marmol  ,  y  le 
aplican  con  la  plana ,  para  que  iguale  ,  embevieudolo  con 
aceyte  de  Linaza;  defpues  preparan  una  compofícion  de 
pez  Griega  ,  maítico  ,  y  Barniz  ordinario  ,  que  hierva  junto 
en  una  olla  ,  defpues  con  una  broncha  cubren  la  pared  ,  y 
la  pulen  con  la  llana  para  que  unan ,  y  fe  extiendan  mejor,  y 
fe  proíigue  con  lo  demás. 

§.     XVIII. 

Tara  pintar  al  oleo  fobre  madera. 

DEfpues  de  aver  preparado  ,  y  dado  la  cola  á  la  made- 
ra ,  fe  le  ha  de  dar  una  mano  de  blanco  deílemplado 
con  cola  de  retazos  de  guantes  ,  y  luego  darle  una  imprima- 
ción con  aceyte  ,  y  ocre  \  defpues  de  enjuto  dibujar,  y  pintar. 

§.     XIX. 

Barniz  para  dorar  (tn  oro. 

f 

MEdio  quartillo  de  efpiritu  ,  difuelto  con  dos  adarmes 
de  azafrán  ,  y  uno  de  fangre  de  Drago, todo  en  p©lvo¿ 
y  ponió  á  la  lumbre  con  Barniz  de  Goma  Laca ,  y  quarrq 
adarmes  de  Azibar* 

§.     XX. 

Sijfa  para  oro  bruñido. 

UNa  libra  de  Bol ,  dos  onzas  de  piedra  Ematltes ,  bnz$ 
y  media  de  Acercon  ,  feis  adarmes  de  Antimonio, 
quatro  de  fombra,  y  tres  de  azibar ;  muélelo  cada  cofa  de 
por  si  ;  defpues  júntalo  todo  con  agua  limpia  %  y  darás  con 
£Íla  fiífa  cinco ,  ó  feis  manos  con  cola  muy  clara. 
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■$.     XXI. 
Tara  imitar  el  Bermellón. 

TOma  polvos  de  Cochinilla,  mézclalos  con  alumbre  que- 
mado ,  caliéntalos  a  la  lumbre  ,  y  apágalos  luego  en 
agua  de  rofas  ,  y  tendrás  un  Bermellón  muy  hermofo.  Y  fi 
le  quifieres  mas  lindo  en  piedra  ,  y  que  no  te  fe  ponga  ne- 
gro ,  reálzale  en  piedra  ,  mezcjandole  Gutigambar  ,  y  un  po- 
co de  azafrán  al  tiempo  desmolerle. 

§.     XXII. 

Tara  teñir  huejfo  y  y  madera  de  todos  colores. 

TOma  vinagre  tinto  ,  échale  los  pedazos  de  hueíTo  ,  o 
madera  por  24.  horas  »  defpues  toma  alumbre ,  y  bra- 
íil  en  polvos  ,  fegim  el  vinagre  que  huvieres  puefto  ,  y  echa 
allí  eftos  polvos  ,  y  ponió  á  la  lumbre  ,,  que  hierva  hafta 
que  té  guftare  el  color.  Para  negro, en  lugar  del  Brafil, 
echarás  en  el  vinagre  Vitriolo ,  ó  pimiente  ,  agallas  ,  y  cor- 
tezas de  granada ,  todo  en  polvo,  hafta  queíalga  el  color  de 
tu  güito.  Para  verde,  alumbre  en  piedra  dos  partes  ,  alüm..de 
pluma  una  parte  ,  todo  en  el  vinagre  ,  que  hierva  haíta  que 
venga  á  la  metad  ;  luego  faca  la  madera  ,  ó  huello  ,  y  ponió 
en  lexia  hecha  de  jabón  ,  donde  aya  baftante  cantidad  de 
canutillo ,  y  eftando  bien  verdes  facalos. 

§.     XXIII. 

Tara  hacer  Laca  liquida: 

Cochinilla  bien  molida ,  y  pedazitos  de  corteza  de  na-: 
ranja ,  y  quando  el  color  eíle  bueno,cuelalo  con  manga. 
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§.     XXIV. 

(para  negro  fino. 

Cortezas  de  nuezes  quemadas  en  farten  ,  échalas  en  un 
librillo  en  agua,  defpues  muélelas  fobre  lofa  con  aceyte  ,  % 
Barniz. 

§.     XXV. 

Tara  hacer  Carmín  fuperfino  de  Venecia. 

TOma  un  azumbre  de  lexia  de  farmientos  ,  y  échala  á  la 
lumbre  en  olla  nueva  que  cuezca  :  al  empezar  el  hervor 
apártala  ,  y  échale  dentro  libra  y  media  de  Goma  Laca  ,  y 
otra  tanta  grana  ,  6  Cochinilla  en  grano  ;  tenlo  toda  una  no- 
che en  infuíion  ,  remeneandolo  de  quando  en  quando  ,  y  a 
la  mañana  cuélalo  por  cañamafb,  exprimiéndolo  bien  ,  J 
á  lo  que  laliere,  le  echarás  lexia  de  piedra  alumbre  ( efta  fe 
hace  afsi :  de  cada  feis  onzas  de  alumbre  feis  efcudillas  de 
agua  bien  deíleido  )  meneefe  continuamente  hafta  que  haga 
efpuma,y  efta  échala  en  una  manga  de  lienzo  crudo,  y  ta- 
pido ,  para  que  quede  el  color  ,  del  qual  harás  lentejuelas ,  6 
padillas ,  como  mejor  te  pareciere. 

§.     XXVI. 

SiJJa  al  oleo  para  dorar  ,  o  platear  de  mate. 

TOma  fombra ,  Albayalde  ,  y  ocre  claro  con  un  poco  de 
Acercon  muy  bien  molido  con  aceyte  de  Linaza  ,  in- 
corporado todo  como  tinta  >  y  ponió  á  cozer  ;  quando  lo 
aplicares  échale  un  poco  de  fecante,  y  menéalo  que  fe  recuez- 
ca  bien  ,  y  quedará  hecha  la  íiíía  ,  que  guardarás  bien  tapa- 
da. £1  modo  para  operar  efta  receta  es  de  efta  manera:  da- 
rás primero  á  la  pieza  una  mano  de  cola  de  retazos  de  guantes,' 
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no  muy  fuerte  ,  ni  muy  caliente  ,  defpues  de  otra  imprima- 
ción bien  molida  al  oleo;  en  eftando  efta  feca ,  dale  una 
mano  de  íííTa  igual  por  todas  parces  ,  que  no  fea  muy  efpefa 
para  que  no  feñalc  los  ráftros  de  la  broncha;  dada  la  íiíía 
aguarda  que  efté  mordiente,  y  en  eftandolo  irle  fentando 
el  oro  ,  que  falga  íiempre  de  la  cartela  para  que  prenda  con 
facilidad  la  íiíía  ,  la  acabarás  de  afentar  con  algodón  ,  entre- 
gándolo fuavemente;y  en  teniendo  la  íiíía  buen  luilre, que- 
dará el  oro  como  íi  fuera  bruñido.  Nota ,  que  íi  fuere  vi- 
drio ,  criftal ,  metal ,  ó  piedra  con  la  íilla  fola  baila  ,  íipj 
otro  aparejo  mas. 

§.     XXVII. 

Tara  hacer  Albayalde.  ¡ 

ECha  vinagre  fuerte  en  una  valija  de  barro  vidriada  ííri 
llenarla  del  todo  ,  y  fobre  ella  unas  chapas  de  plomo, 
foftenidas  con  unos  palitos  j  defpues  tapefe  con  cubertera 
ejuftada  con  hieíío  mate  :  ponía  en  eftiercol  de  cavallo  ,6a 
fuego  muy  manfo  por  20.  dias  ,  defpues  defcubrela,y  ha- 
llaras el  Albayalde  en  las  chapas ,  y  en  el  fuelo  de  la  valija; 
ráelo  ,  recógelo,  y  repite  la  diligencia  hafta  que  fina  el  plomo: 
concluido  todo, lávalo  con  agua  clara ,  dexalo  afentar  ,  de- 
canta el  agua ,  y  hallarás  en  el  fondo  el  Albayalde  fuñísimo. 

§.     XXVIIL 

Tara  hacer  el  "verdadero  Cardenillo. 

TOma  cobre  en  plancha  ,  ó  chapas  ,  y  en  barriles,  ó  cu- 
bos pondrás  un  fuelo  de  orujo  ,  y  otro  de  cobre ,  y 
afsi  continuarás  nafta  que  eítén  llenos  y  échales  encima  una 
quarta  parte  de  vinagre ,  y  una  o&ava  de  nitro  ,  y  aíum» 
tapa  los  cubos  ,  ponlos  en  lugar  húmedo  por  tiempo  de  1  j. 
ó  mas  dias ,  y  al  cabo  de  efte  tiempo  faca  las  laminas ,  rae 

el 
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el  orin  verde  que  tengan  ,  y  repite  en  ponerlas  nafta  que  fe 
aya  confumido  el  cobre  >  y  convertido  en  Cardenillo. 

§.     XXIX. 

Para  hacer  Jcercon. 

TOrrra  Albayalde  ,  rómpele  ,  y  échalo  en  un  cafquete  de 
hierro  ?  dale  un  fuego  fuerte  por  ocho  ,  6  doce  horas, 
dexalo  enfriar  ,  y  hallarás  el  minio  perfecto.  Eíte  Acercon. 
es  el  que  mezclan  con  el  Bermellón  en  polvo  los  que  le 
adulteran. 

§.     XXX. 

Para  hacer  el  Genulo* 

Toma  una  cazuela  vidriada,  echa  en  ella  Albayalde,  ponió 
á  la  lumbre  hafta  que  eíte  amarillo  ,  apártalo ,  y  es  bueno  pa- 
ra carnaciones ,  paños  >  &c. 

Í     XXXL 

Preparación  del  ollin  para  la  pintura. 

MUelelo  en  lofa  con  orines  de  niños ,  de  modo  ,  que 
efté  perfectamente  afinado  ,  ponió  en  ampolla  de  vi- 
drio que  tenga  el  cuello  largo  ;  llénala  de  agua  clara  ,  y  coa 
efpatula  de  madera  remenealo  á- menudo;  defpues  dexalo 
repofar  media  hora  ,  lo  mas  grueíío  irá  al  fondo  y  vierte 
por  inclinación  el  agua  en  otra  jofayna,  dexala  repofar  co- 
mo antes  ,  y  toma-  otra  jofayna  ,  y  buelve  a  verter  el  agua; 
efto  repitirás  hafta  tres  vezes  ,  y  á  la  ultima  efpera  que  el 
agua  repofe  tres ,  ó  quatro  cuas ,  y  facaris  el  ollin  finif3 
fimo. 


f. 
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§.     XXXII.  \ 

(para  dar  a  las  ropas.de  feda  pintadas  el  olor  que  tie* 
nen  las  de  Indias. 

EN  apofento  reducido,  o  en  eftufa  echarás  clavos,  pi- 
mienta ,  canela,  flor  de  nuez  nofcada  ,  y  alcanfor  ,  y 
tengafe  aHi  la  ropa ,  íi  puede  fer  que  ni  aun  el  ayre  paííe. 

§.     XXXIII. 
(para  hacer  la  Purpurina. 

TOma  qnatro  ,  ó  feis  partes  de  azogue  ,  y  eflaño  ,  una  de 
fal  armoniaco  ,  y  otra  de  azufre,  muélelo  todo  Jun- 
to ,  y  afsi  mezclado,ponlo  en  retorta  de  vidrio  ,  y  deftila  fe- 
gun  Arte  ,  que  lo  que  quedare  en  el  fondo  es  la  Purpurina. 

S.     XXXIV. 

Modo  para  conferVar  el  agra^. 

PArte  cada  grano  de  agraz  por  el  medio ,  quitale  el  hueíTo; 
y  pondrás  el  grano  al  Sol ;  defpues  de  bien  feco  guár- 
dale ,  y  quando  quieras  comer  con  agraz,hazle  polvos  ,  écha- 
les en  la  vianda  que  guftares  9  y  tendrás  el  mifmo  fabor  que  íi 
fe  lo  echaras  frefco. 

§.     XXXV. 

Modo  de  hacer  cola  de  Goma. 

LA  clara  de  huevo  batida  hafta  que  quede  como  agua ,  y 
en  ella  echar  polvos  finos  ,  y  limpios  de  Goma  Arábi- 
ga ,  tanto  quanto  quiíieres  de  mas ,  ó  menos  efpefa  la  cola; 
defpues  la  colarás  por  lienzo  limpio. 
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$.     XXXVI. 

Tara  hacer  lientos  encerados  de  todos  colores. 

TOma  cinco  libras  de  aceyte  de  Linaza  ,  6  de  nnezes 
purificado  ;  ponió  a  la  lumbre  en  olla  vidriada  ,  y  ci- 
tando bien  caliente,  le  añadirás  una  libra  de  Litargirio  ,  fe 
ha  de  hervir  todo  por  tiempo  de  quatro  ,  ó  cinco  horas  ,  6 
mas  ,  pero  á  fuego  muy  fuá  ve  ,  nafta  que  veas  que  eftá  bien 
incorporado  ;  defpues  tendrás  prevenido  el  color  que  qui- 
íieres  darle ,  y  le  molerás  fobre  lofá  con  Barniz ;  eftiende 
un  lienzo  en  telar ,  y  le  irás  dando  con  una  broncha  de 
efta  miftura  caliente,  dexalo  enjugar  a  la  fombra,  y  repite 
algunas  manos  mas  nafta  que  quede  bien  unido ,  y  á  tu  güito* 

§.     XXXVIL 

A^td  para  madera  y  liento  >  cartón ,  í?c. 

EN  dos  azumbres  de  agua  échale  una  libra  de  campeche; 
y  dos  onzas  de  Cardenillo  ,  ponió  al  fuego  en  olla  vi- 
driada ,  que  hierva  hafía  te  gufte  el  color ;  cuélalo,  y  júnta- 
lo con  cola  de  retazos  de  guantes  y y  hieíTo  mate  en  polvo, 
y  efte  es  el  azul. 

%.    XXXVIIL 
Preparación  de  ropas  para,  miniatura. 

BAña  bien  con  agua  caliente,  en  que  ayas   difuelto  ,    y 
hervido    alumbre  ,  el  pedazo  de  la  ropa  que  huviere 
de  fervir  ,  dcx^k  afsi  por  dos  horas ,  y  bafta* 

§.     XXXIX. 

Barni^,  para  dar  a  los  encerados  de  las  Ventanas. 

TOma  trementina  limpia  4.  onzas ,  dos  de  aceyte  de  nue- 
zes  ,  derrítelo  todo  junto ,  y  quando  empkze  a  hervir, 
quítale  la  efpuma  ,  y  queda  hecho. 
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§.     XL. 

Barniz  de  la  China  para  miniatura. 

UNaonzade  ámbar  blanco  ,  dos  adarmes  de  alcanfor,: 
haganfe  polvos  finos  ,  y  echenfe  en  matrás  con  cinco 
onzas  de  efpiritu  de  vino,que  íbb re-nade  á  los  polvos,pondrás 
el  matrás  al  Sol  de  Julio  ,  y  Agofto  ,  remeneandolo  dos  ,  ó 
tres  vezes  al  dia  ,  y  aviendo  repofado  unos  1 5.  dias^pondrás 
el  matrás  fobre  cenizas  calientes  por  tiempo  de  una  hora  ,  y 
deípues  cuélalo  por  lienzo ,  y  guárdalo  en  vafo  bien  tapado» 

§.     XLI.  . 

tpara  hater  el  color  masfuhido  que  el  coral. 

Toma  Bermellón  molido  con  aguardiente,  mézclalo  cotí 
una  octava  parte  de  Laca ,  ó  Carmín, 

§.     XLII. 

fBami^  para  dar  a  las  pinturas. 

TOma  aguardiente  ,  azúcar  piedra ,  y  clara  de  huevo  bierí 
batida  con  el  agua  íiguiente  :  qtiatro  onzas  de  Goma 
Arábiga  muy  limpia  ,  ponía  fobre  cenizas  calientes  por  toda 
una  noche  en  una  libra  de  agua,  cuélala  por  la  mañana,  y{ 
añádele  el  grueíTo  de  una  nuez  de  miel  blanca ,  y  otra  metad 
áe  azúcar  piedra* 

§.     XLIIL 

Oro  de  la  China  para  dorar; 

pOma  oro  fino  en  polvo,  o  amalgamado  con  Mercurio"? 

-*■  ó  en  pan  una  onza  ,  muélelo  bien  con  la  Laca ,  ponió 
en  un  talego  de  cordovan  para  poderlo  manejar  por  efpacio 
dedos  dias  -,  defpues;  echarás  eftos  polvos  en  crifol^  y  que- 
ma- 
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malos  poco  a  poco  :  apártalos  ,  y  échalos  en  agua  de  cal  fil- 
trada ,  defpues  de  bien  lavados  paíTalos  por  fieltro  ,  que  den- 
tro quedarán  los  polvos.  Defpues  de  enjutos,  fino  eftuvíeren 
tan  perfectos  como  fe  defea  profiguirás  en  lavarlos  hada  el 
perfe&o  color.  Para  darle  fe  ha  de  deftemplar  con  Bolarmi- 
nio  ,  y  cola  de  pefeado :  con  ello  pintarás ,  ó  dorarás  lo  que 
<quifieres ,  lo  dexarás  enjugar  ,  y  lo  bruñirás* 

§.     XLIV. 
Para  efmaltar  la  hoja  de  lata. 

Limpíala  bien  ,  córtala  como  quifieres  ,  prepara  tus  colo- 
res con  agua  limpia  cada  uno  de  por  si  j  defpues  de 
enjutos,  ñ  los  huvieres  de  emplear,  los  defleirás  con  Barniz 
liquido  ,  y  pintarás  con  pincel  tu  obra  de  llano  al  ayre  ,  para 
que  no  cuelen  los  colores  ,  y  luego  los  arrimarás  á  la  lumbre, 
para  que  fe  enjuguen* 

$.     XLV. 

Tara  pintar  /obre  pared  al  temple,  o  al  fresco. 

DArás  ala  pared  una  Imprimación  de  cal  vieja  muerta; 
y  arena  bien  fina  ,  todo  paíTado  por  cedazo  ,  á  aquella 
porción  de  pared  ,  que  huvieres  de  pintar  aquel  día :  el  lienzo 
ha  de  eítar  bien  rebozado  de  hieíío  mate,  6  de  mortero  com- 
puefto  de  cal  ,  y  arena  ;  y  para  las  obras  expueftas  al  ayre,  y 
fereno  ha  de  fer  la  pared  de  ladrillo.  Antes  de  empezar  á 
pintar  harás  los  dibujos  en  papel ,  ó  cartón  ,  que  irás  eítar- 
fíendo  por  partes  fobre  la  pared  ,  á  medida  de  lo  que  fe  fue- 
re trabajando,  y  de  alli  á  media  hora  que  le  ayas  dado  la 
imprimación  ,1a  apretarás  ,  y  pulirás  con  la  llana.  Aqui  fe 
gallan  folos  los  colores  de  tierra  ,  y  no  los  de  mineral ,  ni 
Artificiales ,  guardándoles  de  la  quemadura  de  la  cal.  Los 
colores  ferán  ;  el  blanco  hecho  de  cal  muerta  ,y  añeja  ,  pol- 
vos de  marmol    blanco  cafi  iguales  partes ,  pero  íiempre 
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menos  de  marmol.  Ocre  claro  ,  y  amarillo.  A  manilo  de  Na^ 
poles  ,  ó  el  qne  fe  hace  de  ocre  amarillo  ,  y  b  lanco.  Mafado 
de  Inglaterra  ,  que  fupone  por  la  Laca  ,  llamafe  Albin  ,  6 
Tornafol.  Tierra  <verde  de  Verona.  Lápiz  Lazuli.  Efmalte» 
Azul  de  Berlin  ,  ó  dePruíia.  Sombra  quemada  ,  y  calcitrada 
en  una  caxa  de  hierro.  Tierra  negra,  ó  negro  de  Tierra  ve- 
nida de  Alemania,  ó  el  negro  hecho  déla  íbladadel  vino, 
quemada  ,  que  llaman  negro  de  Roma.  Todos  eftos  colores 
fon  los  mejores  para  pintar  al  frezco  :  mezclanfe  ,  y  deftem- 
planfe  con  agua  ,  y  antes  de  trabajar  fe  hacen  las  mas  princi- 
pales tinturas  ,  y  fe  echan  feparadamente  en  efcudillicas  de 
tierra.  Pero  es  precifo  faber  ,  que  todos  los  colores  fe  aclare- 
cen al  paíTo  que  el  frezco  va  enjugandofe  ,  excepto  los  que 
paífaron  por  fuego, 

§.     XLVI. 

Tara  dorar  el  marmol. 

MOlerás  Bolarminio  con  aceyte  de  Linaza  ,  6  de  nuezes; 
y  puedes  dorar  con  efta  íiíla ,  que  ni  fea  muy  fuerte, 
ni  muy  blanda. 

§.     XLVII. 

Tara  dar  de  negro  ala  madera. 

HErvirás  con  lexia  fuerte  media  libra  de  campeche  bien 
picado  ,  por  tiempo  de  media  hora ,  y  dale  con  efto  una 
mano  en  broncha  á  la  pieza  ;  defpues  de  enjuta  con  negro  de 
humo  hervido  en  lexia  fuerte  hafta  que  efté  bien  incorporado, 
y  efpefo  ,  remeneandolo  continuamente  con  efpatula,  que 
efté  baftante  negro,  y  en  confidencia  de  miel  le  darás  á  la 
pieza  preparada  con  broncha  ,  dexala  enjugar  ,  y  fregala  con 
algodón ,  y  púlela  bien,  y  quedará  reluciente  como  un  efpejo. 
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§.     XLVIII. 

ÍW  4  dar  color  de  nogal  a  la  madera: 

LA  paflarás  primero  por  una  mano  de  cola  de  retazos  dé 
guantes  ,  &c.Defpuesle  darás  otra  mano  con  híeflb 
mate  con  cola  :  enjuto  que  eílé ,  le  darás  otras  tres ,  ó  quatro 
manos  de  cola,  de  xandola  enjugar  cada  vez;  y  por  remate 
le  darás  con  aceyte  de  Linaza,  y  queriendo  imitar  al  Nogal,; 
mezclarás  con  el  aceyte  fombra ,  y  con  pincel ,  6  broncha 
daráíle  á  la  pieza* 

§.     XLIX* 

Tinta  para  pintar /obre  feda  y  liento  yy  otras: 

Limadura  de  hierro  dos  onzas  ,  y  una  de  agallas  hecha 
pedacitos,  con  un  quartillo  de  vinagre  blanco  bien  fuer- 
te ,  que  evapórela  mitad  ala  lumbre  con  puchero  lentamen- 
te ,  y  el  licor  que  quedare  cuélalo  ,  y  gaftaio.  No  feria  malq 
añadirle  un  poco  de  Goma  Arábiga* 

§.     L. 

jigua  para  dorar  el  hierro. 

CAlcinarás  una  onza  de  caparros  nafta  que  efte  blanco,üriá 
onza  de  piedra  alumbre  ,  quatro  adarmes  de  Cardeni- 
llo,  y  otros  quatro  de  fai  común ,  échalo  todo  en  redoma 
con  un  quartillo  de  agua ,  tápala  ,  y  que  hierva  hafta  que 
venga  á  la  metad  :  defpües  tapa  bien  la  ampolla  para  que  no 
evapore  el  agua;  eftando  el  hierro  bien  bruñido  ,  y  canden- 
te ,  apágalo  en  eíla  agua ,  y  taldrá  admirablemente  dorado*; 


L  i  $ . 
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Í     LI. 

Tara  hacer  tinta  de  oro  fin  oro. 

DEfpues  de  bien  molidos  en  tofa  finamente  una  onza  de 
orpimente ,  y  otra  de  piedra  criftal ,  echarás  eftos  pol- 
vos en  cinco  ,  a  í'eis  claras  de  huevo  bien  batidas,  nafta  que 
queden  como  agua;  mézclalo  todo  bien,  y  te  fervirá  para, 
pintar ,  y  eferivir. 

§.    ni. 

Tara  hacer  tinta  de  color  de  plata  fin  plata. 

De  una  onza  de  eftaño  ñVifsimo  ,  y  dos  de  Azogue  harás 
como  un  ungüento  de  los  dos ,  y  molidos  con  agua  de  Goma 
cfcrívlrás. 

§.     Lili. 
Tara  imitar  la  rai^de  TSlogal  en  toda  madera. 

TRabajada  la  pieza ,  y  bien  Ufa  ,  le  darás  feis  ,  6  fíete  ma- 
nos con  cola  fuerte  ,  hafta  que  quede  reluciente  ,  pero 
no  del  todo  enjuta  ;  defpues  con  ollin  preparado  con  agua 
(  del  modo  que  fe  dexa  dicho)  con  una  broncha  le  paíTarás  con 
deftreza  una  ,  ó  dos  manos,  procurando  imitar  la  raiz  del  No- 
gal. Eítando  como  defeas ,  le  paíTarás  dos-  manos  de  Barniz 
fino» 

§.     LIV. 

Tara  dorar  /obre  Tergamino  y  o  Vitela. 

DArás  dos  ,  6  eres  manos  á  la  Vitela  (fon  zumo  de  ajos ,.  y 
azafrán  en  polvo ,  y  dexala  fecar  un  poco  ,  y  defpues 
calentándolo  con  el  aliento  le  pondrás  preftp  ei  oro  coa  algo? 
don ,  y  ^ftaMo  enjuto  lo  fuñirás. 


§. 
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§.     LV. 

Tara  dar  a  la  madera  color  de  Vénturlna. 

DAle  á  la  pieza  el  pie  de  color  obfcuro  ,  compuefto  de  Ber- 
mellón ,  fombra  ,  y  negro  de  humo  ,  echando  mas ,  b 
menos  de  color ,  fegun  quiíleres  :  defpues  calienta  la  pieza ,  y 
dale  con  los  polvos  de  Venturina  pallados  por  cedazo  de  fe- 
da  ,  ó  por  cañuto.  La  pieza  ha  de  eftar  húmeda  del  Barniz  pa-; 
ra  que  peguen  los  polvos ,  y  por  ultimo  púlela» 

§.     LVI. 

Tara  que  una  e/lampa  parezca  de  oro  molido. 

DEfpuesde  preparada  la  Eftampa  por  ambas  partes  con 
Barniz  común  hafta  que  quede  tranfparente  ,  dexala  en- 
jugar ,  y  luego  aplícale  los  panes  de  oro  por  el  dorfo  á  la 
Eftampa ,  pegándole  con  algodón;  defpues  tras  de  la  dicha 
Eítampa  le  plantarás  unatablita,ó  cartón  para  que  no  falte 
el  oro,  y  efté  ella  tiefa;  y  íi  quiíieres  darle  un  a  mano  de  Bar- 
niz ,  parecerá  criftal  dorado ,  fe  entiende  fobre  la  cara  de  la 
Eílampa. 

§.     LVII. 

Tara  pintar  de  miniatura  fobre  Vitela. 

TOma  una  eítampa  fina  ,  y  un  papel  blanco  de  la  mifmá 
hechura  ,  eítregado  fuavemente  con  un  trapo  mojado 
con  aceyte  ;  dexalo  fecar ,  y  luego  aplica  eífe  papel  fobre  la 
eítampa  ,  prendido  con  alfileres  ,  y  afsi  dibuxarás  el  retrato 
con  tinta  de  dibuxar.  Defpues  efte  papel  le  aplicarás  á  la  Vi- 
tela ,  apretándole  bien  para  que  el  dibuxo  que  hurto  de  la 
eftampa  quede  fmpreíTo  en  la  Vitela  con  toda  perfección.  Lo 
mifmo  lograrás  fobre  madera.  Defpues  darás  á  la  Vitela  un* 
mano  de  Laca  muy  clara  con  pincel ,  de  modo  ,  que  abraze 
codos  los  perales ,  para  que  no  fe  borrerj  al  trabajar  s  def- 
pues 
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pues  con  una  migaja  de  carbón.  Efta  Vitela  la  pegarás  aun* 
tabllta  ,  que  quede  firme  ,  y  eftendida.  Los  colores  p'ara  efta 
miniatura  buenos,  fon  ,  el  Carmín,  Ultramar ,  Azul  de  Prufia, 
Laca  de  Venecia ,  y  Levante,  Bermellón,  Acercon  ,  Ocre, 
Orpiment ,  Gutigambar,  Amarillo  de  Ñapóles,  Albayalde  or- 
dinario ,  Añil ,  Negro  de  marfil ,  de  humo,  y  hollín,  íombra, 
cardenillo  ,  verde  de  montaña ,  ó  de  tierra,  Albayalde  de  Ve- 
necia,  tinta  de  la  China,  y  otros. 

§.     LVIII. 

(Bar  ni^  para  dar  a  una  efíarnpa,  o  papel. 

DArás  una  mano  ligera  con  cola  fuerte  bien  clara  ;  def-1 
pues  de  feca  ,  derritirás  tres  partes  de  aceyte  de  ef- 
pliego  ,  y  una  de  rezina  de  pez  ,  y  le  darás  con  efte  Bar-: 
niz ;  defpues  de  enjuto ,  le  darás  otra  mano  de  lo  mifmq 
con  toda  igualdad. 

§.    LIX. 

Tara  gratar  letras  de  oro  >  6  otro  color /obre  piedra: 

DIfuelve  con  agua  un  poco  de  cola  de  pefeado ,  eftan- 
do  en  coníiftencia  de  cola  ;  toma  lo  que  juzgares 
bailante  ,  y  haz  una  compoíicion  con  tártaro  colorado  fu- 
til ,  paliado  por  cedazo  ,  y  con  un  pinzel  dibuxarás  con  efta 
materia  fobre  piedra  ,  tierra ,  6  madera  *,  defpues  échale  en- 
cima oro  en  pan  ,  y  eftando  feco ,  brúñelo  con  el  diente^ 
o  piedra  de  bruñir. 

§.     LX. 

Tara  hacer  purpurina  para  eferhir: 

SAcale  la  clara  á  un  huevo ,  agujerado  por  los  dos  ca- 
bos ,  y  llénale  de  azogue  ;  defpues  fellale  los  agujeros 
con  lacre,  ó  otra  cofa  mas  fuerte,  y  firme  ;  ponió  al  ca- 
lor 
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lor  de  una  gallina  ,  ó  en  efliercol  por  tiempo  de  15.  6  mas 
días ;  apaitalo  ,  y  tendrás  un  bello  color  pava  efcrivir ,  fi 
es  que  te  falga  en  bien. 

§.     LXL 

<Para  pintar  ropas  defeda  a  la  moda  de  China. 

A  Dos  libras  de  aceyte  de  trementina  clara ,  échale  dos 
onzas  de  Aimaíiga  en  grano  ,  el  gruefíb  de  una  nuez 
de  alcanfor  ;  difueivelo  á  fuego  lento  ,  y  cuélalo  defpues: 
darás  dos  manos  de  efte  aceyte  al  tefetan  ;  v.g.  por  las  dos 
partes  ,  efperando  que  fe  enjuge  la  primera  ;  por  fin  ,  lo  de- 
xarás  afsi  preparado  por  dos  dias  ;  luego  dibuja  con  ne- 
gro de  humo  ,  y  agua  de  goma  ,  lo  que  quiíieres  :  tendrás 
prevenidos  todos  los  colores  que  huvieres  de  emplear  ,  que 
fean  finos  ,  y  tranfparentes  ;  defpues  de  pintado  dexalos 
enjugar,  y  dale  una  mano  de  Barniz  claro  por  las  dos  partes, 

§.     LXIL 

TAgua  para  deflemplar  los  colores  de  la  pintura. 

Ondrás  en  una  olla  á  la  lumbre  cinco  libras  de  aceyte 
de  linaza,  media  libra  de  barniz  liquido  ,  una  onza 
de  alumbre  de  piedra  ,  otra  de  falitre  ,  otra  de  vitriolo 
Romano  ,  y  media  onza  de  aimaíiga  ,  hafta  que  todo  efíé 
defleido ;  luego  ponió  a  deftiiar  ,  y  el  agua  que  fale  íirve 
para  deftemplar  los  colores  todos.  Guardefe  en  ampollas 
bien  tapadas,  para  que  no  fe  exale. 

§.     LXIII. 
Para  hacer  blancas  yy  luflrofas  las  perlas  Jiñas. 

f^Oma  Htargirio  de  oro ,  y  con   el  zumo  de  naranja  re- 
•*■     ducelo  a  confidencia  de  ungüento  liquido  ;  deftilalo, 
y  el  agua  confervala  en  redoma  tapada :  defpues  de  algu- 
nos 
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nos  di  as,  échala  en  un  barreño  vidriado  ,  pori  dentro  las 
perlas  ,  ponió  por  feis  ,  6  ocho  horas  al  calor  de  cenizas 
calientes  ,  fin  que  hierva ;  defpues  facalas  ,  y  con  un  paño 
de  lino  ,  enjúgalas  ,  y  quedarán  luftroíifsimas. 

§.      LXIV. 

Compo/tcion  para  imitar  bordados  ,y  relíeles; 

MUele  una  libra  de  aceyte  de  linaza  ,  quatro  onzas  dé 
erafilla  ,  quatro  de  almafiga  ,  otras  quatro  de  pez 
Je  Borgoña  ,  quatro  de  afafetida  ,  quatro  de  cera  nueva; 
y  otras  quatro  de  trementina  ;  ponió  en  una  olla  vidria- 
da a  la  lumbre  ,  que  hierva  paíTadas  de  dos  horas  á  fuego 
lento  ;  apártala ,  y  guárdalo  para  que  fe  haga  como  maíTa¿ 
que  lograrás  ,  íi  le  añades  albayalde  ,  y  fombra  fútilmente 
molida ,  y  paíTada  por  cedazo.  De  ella  ufarás  mientras  efté 
caliente ,  porque  en  llegando  á  enfriarfe ,  fe  pone  tan  du-s 
ra  como  marmoj. 

§.     LXV. 

<?ara  dorar  criftal  >  nidrio  y  ó  porfeland: 

TOma  fal  armoniach  ,  vitriolo  blanco  ,  falitre  ,  y  carden 
idilio  ,  todo  en  polvo  fútil;  échalo  fobre  la  piedra,  ó 
metal ,  que  quede  cubierto  ,  y  de  eíle  modo  lo  pondrás  á 
la  lumbre,  ó  fobre  brafas  por  una  hora  ,  y  defpues  apa  a 
galo  con  orines. 

§.     LXVI. 

Vara  poner  oro,  ó  plata  en  pofoofobre  madera: 

DEfleirás  un  poco  de  goma  en  agua  ;  echa  de  ella  en 
el  oro  ,  6  placa  de  concha  ;  darás  con  broncha  una 
mano  de  efta  agua  a  las  partes  claras  de  la  pieza  ,  y  á  las 
fombras  darás  con  añil  mezclado  con  agua  de  goma  lim- 
pia, 
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pía ,  f  clara :  defpues  de  enjuto  ,  le  darás  con  el  fecante, 
hecho  con  aceyte  de  efpliego ,  y  grafílla.  Si  eftuvlere  dema- 
íiado  efpefo ,  añadirasle  un  poco  de  aceyte  de  linaza.  Ad^ 
vierte  ,  que  no  hierva  demafiado  ,  fino  de  modo  ,  que  pue- 
das fufrir  fin  quemarte  un  dedo  dentro.  La  madera  negra^ 
o  4ada  de  negro ,  es  mas  progia  para  ei  cafo» 

'$.     LXVII. 

fiara  hacer  oro,  y  plata  de  concha. 

PAra  lo  primero ,  toma  oro  en  pan  ,  goma  Arábiga ,  f 
un  poco  de  falitre  ;  lávalo  con  agua  común  -,-  irá  ai 
fondo  el  oro  ,  y  defpues  lo  pondrás  dentro  de  la  concha* 
Para  lo  fegundo  ,  toma  plata  en  hoja ,  goma  limpia  ,  y  Jfal 
blanca,y  harás  lo  que  hizifte  con  el  pro, 

§.     LXVIII. 
*Para  que  las  mofeas  nofejtentenfohre  las  pinturas; 

POndrás  un  manojo  de  puerros  dentro  de  medio  cubó 
de  agua  por  tiempo,  de  feis ,  ó  ocho  dias ,  y  lavarás 
las  pinturas  con  ella.  Para  limpiarlas  nafta  que  queden  co- 
mo nuevas  toma  ceniza  >  agua  clara  ,  y  orines,  6  vino  blan- 
co ,  y  con  efte  baño  limpíalas  con  efponja» -Y  fino  toma- 
rás dos  azumbres  de  lexia  la  mas  añeja  que  pudieres ,  y  qua- 
tro  onzas  de  jabón  de  Genova  ,  que  rallarás  muy  menudo» 
y  lo  echarás  en  lalexia  con  un  quartillo  de  vino  ;  hiérvelo 
todo.  á. fuego  fuave  cofa  de  media  hora  ,  defpues  cuélalo  pon 
manga  ,  6  fieltro  ,  dexandolo  enfriar  :  defpues  con. una  bron-* 
cha  limpia  con  efte  embrodio  la  pintura ,  dexala  enjugar  ,  y 
dale  otra  mano  -y  eftando  feca^con  un  poco  de  algodón  moja- 
do con  aceyte  de  nuezes  irás  paífandotoda  la  pintura, y  def- 
pues de  bien  enjuta  toma  un  paño  caliente  ,  y  limpia  bien  tu. 
obra ,  y  quedará  como  nueva. 


M  £ 
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§.     LXIX. 

(para  dar.  Éarni^al  marmol  >  o  ja/pe. 

DE  aceyte  de  efpliego  3.  onzas ,  de  grafsilla  2.  pondrás 
una  olla  vidriada  á  la  lumbre  ,  y  eftando  caliente  écha- 
le dentro  la  metad  de  la  grafsilla  ,  y  del  aceyte  ,  remenealo 
á  menudo  ,  y  viendo  que  falta  poco  paraderritido  le  echa- 
rás la  refta  de  la  grafsilla  ,  y  del  aceyte  ,  todo  bien  limpio: 
eftando  todo  bien  fundido  ,  le  echarás  un  pedacito  de  alcan- 
for ,  que  fundirás  primero  para  que  fe  le  quité  el  mal  olor. 
•Efte  Barniz  lo  has  de  dar  calentico. 

§.     LXX. 

Tara  imitar   la  concha  /obre  el  cobre. 

UNta  las  planchas  de  cobre  con  aceyte  de  Nuezes  ,  y  fe-» 
calas  al  fuego  ,  defcanfando  fobre  barras  de  hierro. 
Si  fuere  Afta  difolverás  orpiment  en  agua  de  cal  filtrada,  da- 
le de  efte  color  con  broncha ;  y  íi  no  bailare  con  la  prime? 
;a  darle  fegunda  por  las  dos  partes. 

§.     LXXI. 

Tara  contrahacer  el  E^anó: 

ECha  en  infufion  las  agallas  con  vinagre ,  el  qual  aya 
eílado  con  clavos  machos  ,  y  darás  con  efto  ala  ma- 
dera ,  y  la  pulirás. 

§.     LXXIL 
Tara  hacer  oro  de  Traumática. 

MOlerás  feparadamente  ,  y. con  delicadeza  partes  igua- 
les de  oro  de  Alemania  en  pan  ,  y  plata  en  pan  tam- 
bién: defpues  toma  agua,  y;  échale  un  poco  de   Goma,  y; 

aza- 
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azafrán  tóftado  en  infufion  por  un  dia ;  defpuei  deílempla 
dichos  polvos  con  efta  agua,yefte  es  un  lindo  color  de 
oro  fino  ,  y  con  él  darás  ala  pieza  que  guftares  con  bron- 
cha, ó  pincel.  Y  íi  le  quiíieres  de  mejor,  color  le  añadirás 
un  poco  de  oro  fino  ,  y  no  te  quedará  mas  que  defcar. 

§.     LXXIII.    '■ 
Modo  de  dorar  con  oro  fino  a  poco  cofle; 

BRuñida  bien  la  pieza  le  darás  dos ,  ó  tres  manos  d¿ 
agua  de  Goma  ,  y  azafrán,  ( cómo  ya  fe  dixo  )  eftando 
enjuta  con  una  broncha  puefta  en  un  papel,  ó  caxa  que 
tenga  oro  fino  en  polvo  finifsimo  ,  eftrega  bien  la  pieza  \  y 
íi  le  hallares  con  algún  oro  defcolorido  podrás  fubirle  el 
color  con  un  poco  de  azafrán.  Cofa  maravillóla!. 

§.     LXXIV. 

Tara  teñir  madera  de  quatyuier  color. 

REcoge  por  la  mañana  eíllercol  de  cavallo  reciente  de 
la  noche  antes  ,  y  el  mas  húmedo  ,  con  la  paja  ,  &c. 
ponió  en  una  tabla  alta  atravefada,  y  baxo  una  ajofayna,qué 
reciba  loque  deítiláre  :  cuela  efte  baño,  y  luego  para  cada 
taza  crecidita ,  echarás  el  grueíTo  de  una  avellana  de  pie- 
dra alumbre  ,  y  otra  tanta  Goma  ,  y  en  ella  defleirás  los  co^ 
lores  que  quiíieres.  En  eftas  tazas ,  6  efcudillas  echarás  los? 
pedazos  de  madera  que  huvieren  de  teñirfe  ,  pueílo  á  la 
lumbre  ,  6  al  Sol  ;  facarás  de  quando  en  quando  los  pedazos, 
y  los  pondrás  á  parte  ,  dexando  los  otros,  porque  quanto 
mas  eftuvieren  tomarán  mejorado  color  ,  y  ferá  bonifsimo. 

§.     LXXV. 

'Jgua  para  teñir  ^erde. 

L  vinagre  blanco  fuerte  échale  zumo  de  ruda,  Carde- 
nillo ,  Goma  Arábiga ,  y  piedra  alumbre ;  ponió  en  inr 

M2  fu- 
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fhííon  dos,  ornas  dias ,  luego  échale  un  poco  dé  azafrán 
molido.  Si  fuefle  en  Verano  ponió  al  Sol ,  y  íi  en  Inyiqrno  á 
la  lumbre  media  hora  ,  y  le  darás  con  algodón. 

§.    lxxvi. 

Para  ej multar  yy  putar  madera  >  cobre  ¿  latón  ,  y 
otros  de  todos  colores. 

BRuñida  ,  y  bien  lifa  la  pieza  le  darás  nna  mano  de  cola 
de  guantes  y  6  pergamino  ,  y  luego  prepara  lo  íiguien- 
te  :  Cafcaras  de  huevo  en  polvos  impalpables  ,  hieffo  ma- 
te muy  fino  ,  deftemplalos  en  agua  común ,  guarda  efta 
compoíicion  en  redoma  de  vidrio  ,  y  échale  encima  un  po-* 
co  de  agua  hafta  cubrirla  :  quando  quieras  emplearla  deftem- 
plala  con  agua  de  cola  de  pefeado  ,  que  no  fea  muy  efpefa, 
y  darás  una  mano  ,  dexaia  enjugar ,  y  dale  otra,  hafta  tres 
.vezes  ,  y  á  la  ultima  pinta  con  los  colores  ordinarios  loque 
quiíieres  de  miniatura ,  y  quedando  efto  feco  le  darás  cin- 
co ,  ó  feis  mano*  del  Barniz  figuienté.  Una  onza  de  Goma 
Laca ,  media  de  grafsilla  ,  media  libra  de  efpiritu  desfiema- 
do  ,  muele  las  Gomas  ,  y  paflalas  por  cedazo  cada  una  de 
por  si  ,  y  para  quitarle  el  color  a  la  Goma  Laca  ponía  en  ef- 
cudilla  can  lexia  dulce  ,  y  caliente  hafta  feis  horas  en  que 
quede  clarificada  y  luego  facala  ,  y  échale  la  grafsilla  con 
el  efpiritu  de  vino  y  y  ponió  en  redoma,  q  vafo  bien  tapado, 
y  de  efta  fuerte  lo  dexarás  al  Sol  por  diez  ,  ó  doce  diasj 
o  bien  a  digeftion  en  cenizas  calientes  ,  y  afst  eflará  bueno 
para  emplear.  Si  lo  quiíieres  colorado,  échale  dos  adarmas 
de  fajigre  de  Drago  :  (i  amarillo ,,  un  poco  de  azafrán  ry  fi  de .1 
purpura  ¿  Bermellón*  &c*  y  a¿si  de  lg$  ¿er$4s  colores. 
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§.     LXXVII. 

Tara  pintar  e/lampas  en  miniatura. 

DErrite  á  la  lumbre  trementina  clara  ,  y  afsi  darás  con 
ella  una  mana  con  broncha  á  la  eftampa  ,  teniéndola 
al  calor  del  fuego  para  que  pegue  ,  y  penetre  ,  y  eftando- 
tranfparente  la  eftampa  ,  pintararás  por  el  dorfo  con  los  co- 
lores de  miniatura  ,  mirándola  afsi  á  la  luz  para  diftinguir 
el  lugar  donde  fe  íe  ha  de  dar  el  color.  Los  colores  ferán> 
para  encarnado  ,  Albayalde  ,  Bermellón,  y  Laca,  ó  Carmín; 
deftemplados  con  agua  de  goma  ,  y  alquitara.  El  Añil  fe 
prepara  con  agua  ,  fe  cuela  por  lienzo  ,  y  fe  feca  :  eñe  mez- 
clado con  Albayalde  faca  azul ;  mezclado  con  Albayalde  ,  y 
Carmín  corr  un  poco,  de  Añil  faca  efcarolado ;  y  mezclado 
con  íolo  el  Carmín  lleva  morado ;  mezclado  con  zumo  de 
lima  hace  colorado ;  Orpímente,  y  Añil  dan  verde  >  y  echan- 
do sn  el  Orpimentc  un  poca  de  Acercoa  aparece  amarilis 
feermofo* 

§.     LXXVIIL 

Tara  limpiar  los  marcos  dorados. 

INcorpora  una  libra  de  jaborr  blando ,  y  dos  adarmes  efe 
azafrán  ,  y  paífa  con  eílo  una  broncha  á  los  marcos* 
luego  tendrás  aprontada  un  poco  de  lexra  dulce  ,  y  con 
ella  en  broncha  irás  retocando  la  pieza.,  Defpues  con  una 
efponja  mojada  con  agua  común  la  lavarás  con  deítrezav 
Y  fino  con  una  migaja  de  pan  al  falir  del  horno  fregarás  con 
deítreza  la  piej&íi  dorada  >  y  quedará  limpüísima» 
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$.     LXXIX. 

Tara  que  ¡as  pinturas  por  antiguas  quefean  parezcan 

nueras. 

BAte  bien  una  clara  de  huevo  ,  que  caiga  en  otro  plato, 
échale  un  poco  de  azúcar  piedra  en  polvo,  y  zumo  de 
lima ,  y  con  una  efponja  limpiarás  con  fuavidad  la  pintu- 
ra ,  (acudida  primero  del  polvo.  O  fino  con  una  efponja 
mojada  con  aceyte  ,  y  aguardiente  limpiarás  la  pintura  ,  y 
luego  con  trapo  de  lana  le  quitarás  el  aceyte  ,  eflregandola 
fuavemente  ,  y  quedará  como  nueva. 

§.     LXXX. 

Tara  imitar  el  color  de  metal  [obre  madera: 

MOlerás  finamente  fobre  lofa  piedra  de  toque  con  clara 
de  huevo  ,  y  eferive  ,  ó  pinta  con  ello  ;  y  quando 
eíté  enjuto  brúñelo  con  oro  ,  con  plata  ,  ó  con  ei  metal  que 
quiíieres  que  parezca  la  madera.  Admirable  cofa! 

§.  LXXXI. 

Obras  doradas  que  parezcan  de  relieve. 

MOnda  una  cabeza  de  ajos  ,  muélelos  ,  y  exprime  el  zu- 
mo ,  incorpóralo  con  un  poco  de  tinta  ,  y  eferive  ,  ó 
pinta  lo  que  quiíieres;  dexalo  enjugar , repite  la  mifma  di- 
ligencia de  echar  de  efta  maíTa  hafta  que  tenga  el  relieve 
que  defeas ,  luego  con  el  aliento  acalora  la  pieza ,.  y  aplícale 
el  oro  ,  y  quedará  de  relieve. 


0! 


§.   Lxxxn. 

Tara  hacer  tinta  de  la  China. 
Uemarás  huellos  de  melocotones ,  ó  durafnos  ,  y  mué- 
lelos fútilmente  con  aguardiente  común  fobre  lofa. 
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Tomarás  una  parce  de  efto  ,  y  una  qua'rta  parte  de 
negro  de  humo  ;  defpues  toma  Goma  Arábiga  ,  defleida 
con  agua  nafta  que  quede  como  cola  no  muy  eipefa,  échale 
un  poco  de  alumbre  ;  defpues  toma  de  los  dos  negros  ,  y 
amafiados  con  efta  agua  en  la  lofa  ,  le  añadirás  un  poco  de 
miel ,  jabón  ,  y  azúcar  piedra  ,  y  en  eftando  todo  bien  mo- 
lido harás  unas  tablitas  ,  dexalas  fecar  ala  fombra  ,  y  em- 
pléalos como  es  coítumbre. 

§.     LXXXIII. 

Tara  dar  color  de  Carme/i  a  todo. 

HErvirás  con  agua  el  tártaro  ,  y  le  echarás  hueííos  marfil, 
ó  papel ,  &c.  que  fe  llama  aparejor  i  luego  quitalo  ,  y 
dexalo  fecar  ,  y  en  el  agua  que  quedare  le  echarás  hezes  de 
Cochinilla  ,  que  hierva  á  la  lumbre  ,  y  quedará  un  bello  color 
de  Carmefí.  Defpues  toma  la  materia  ,  ó  lo  que  quifieres  te- 
ñir ,  échala  en  efta  agua ,  y  quedará  teñida. 

§.     LXXXIV. 

Tara  qu,e  la  Purpurina,  parezca  oro  molido. 

POnla  en  un  plato ,  defleida  dos ,  ó  tres  vezes  con  ori- 
nes ;  defpues  de  bien  defleida  lávala  con  agua  común, 
hada  que  el  agua  falga  clara ,  y  limpia ;  enjúgala  ,  y  .añade-: 
le  un  poca  de  azafrán. 

$.     LXXXV. 
Para  hacer  tinta  en  pobos  9  o  piedra. 

TOma  yemas  de  huevo  ,  y  miel  purificada,partes  iguales, 
mézclalo  con  un  poco  de  goma  ,  defleida  en  vino  pu- 
ro ,  igual  cantidad  de  la  miel,  y  yemas,  y  otro  tanto  de 
negro  de  humo,  nafta  que  todo  eñe  bien  unido,  y  enjuto; 
y  quando  la  quieras  emplear  echarás  en  el  tintero  un  poco 
con  vino  ,  ó  agua  remeneandolo  bien. 
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$.     LXXXVI. 
Tara  hacer  papel  tranf párente. 

TOma  partes  iguales  de  aceyte  de  Nuezes ,  6  de  Linaza; 
de  agua  clara ,  y  de  vidrio  bien  molido  paífado  poc 
cedazo  ,  ponió  en  vafo  de  vidrio,,  y  al  fuego  fobre  ladrillo: 
en  parando  el  hervor  apárcalo  ,  porque  ya  no  queda  agua; 
y  eftando  frío  unta  ei  papel  al  Sol ,  ó  junto  al  fuego  ,  y  que- 
darán tranfparentes. 

*.     LXXXVIL 
Tara  imitar  el Lapi^La^uli  fobre  madera  3  o  metal. 

TOma  azul  de  Prufía ,  b  efmalte ,  mézclale  con  Barniz 
de  Goma  Laca  ,  y  antes  que  fe  feque,  fe  efpolvoriza  la 
pieza  con  purpurina  por  canon  de  caña,  que  tenga  un  pe- 
dacito  de  tela  de  cedazo  á  un  cabo  ;  defpues  de  feco  fe  le 
din  algunas  manos  de  Barniz  blanco  ,  y  defpues  fe  pule. 

i.     LXXXVIII. 
Para  por/ido  fino. 

EL  fondo  fe  hace  de  albín  ,  o  tierra  roja  de  Inglaterra; 
o  con  cinabrio ,  y  un  poco  de  negro  ;  defpues  fe  ef- 
polv oriza  el  pórfido  ,  fe  cubre  con  Barniz  ,y  á  lo  ultimo  fe 
pule. 

§.     LXXXIX. 

Tara  mantener  mucho  tiempo  la  flor  >  o  fruto  en  la 

mifma  planta. 

EMbuelve  la  fruta,  6  flor  con  un  pocodeeítopa  mojada 
en  agua  ,  atada  la  eftopa ,  y  encima  de  efta  eftopa  pon- 
k  cofa  de  medio  dedo  de  grueífo  de  hicíTo  amaífado ,  y  de- 
salo ,  que  fe  confervará  muchos  mefes. 
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§.     XC. 

¡Barni^  de  Charol.  Su  ufo. 

ECha  tres  onzas  de  Goma  Laca  molida ,  limpia ,  y  buena 
en  medio  quartillo  de  efpiritu  de  vino  ,  ponió  en  re- 
doma, y  ai  Sol ,  hafta  que  eñe  todo  incorporado  ;  cuélalo,; 
y  guárdalo  tapado. 

Para  ufar  de  él  ha  de  eítar  la  pieza  muy  Ufa  ,  6  apare- 
Jada  como  íl  fe  huviera  de  dorar  de  bruñido  :  fi  el  Charol 
ha  de  fer  de  algún  color  ,  le  deíleirás  en  feco  fobre  lofa ,  y 
defpues  de  defleido  con  el  Barniz  darle  á  la  pieza  con  efte 
color  dos  ,  ó  tres  manos  }  defpues  pnlafe  fuertemente  cotí 
tripol :  eílando  lifa ,  le  darás  luílre  con  un  pedazo  de  ante, 
y  quedará  como  un  criftal.  Si  quifieres  pintarle  flores,  ú 
otras  labores  de  oro ,  ó  plata  molidos,  lo  has  de  gaftar  con 
el  mifmo  Barniz.  También  ferá  bueno  con  Goma  ,  y  def- 
pues paíTarle  la  piedra  de  bruñir.  Los  colores  han  de  eítar 
muy-  remolidos  con  agaa  ras ,  íi  quifieres  ufar  de  ellos  con 
el  Barniz  ,  y  fino  con  agua  común  ,  y  defpues  bolverlos  i 
barnizar ,  y  pulir.  Lo  propio  podrás  executar  fobre  piedra* 
inadera ,  ú  otra  cofa  femejante. 

§.     XCI. 
[Agua  para  dorar  el  cobre  yy  el  latón. 

^T^Oma  Vitriolo  verde,  yfalArmonlaco  ,  partes  iguales,- 
X.  difuelvelos  en  vinagre  deftilado  ;  luego  evapora  el  vi- 
nagre ,  y  pondrás  la  retorta  á  fuego  de  deftilacion  ,  apaga 
en  el  licor  deftilado  el  cobre ,  y  faldrá  dorado.  Nota  ,  que. 
la  pieza  ha  de  sitar  bruñida. 

§.     XCII. 
Para  hacer  nacer  flores  de  todos  colores. 

TOma  tierra  grafía  ,  tenia  al  Sol  hafta  que  feca  fe  pueda 
hacer  polvos  4?lgadgs  ¿  ponía  en  ú  tiefto  que  ayas 
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de  plantar  ,  ó  fetnbrar  las  flores  ,  las  que  de  fu  naturaleza  han 
de  fer  blancas  para  que  tomen  otro  color  :  íiembra  ,  ó  plan- 
ta el  tallo  ,  y  que  no  tome  otra  agua  ,  ni  humedad  que  la 
que  diré.  Para  colorado  hervirás  brafil  con.  agua,  rafpado 
meuudito  ,  hafta  que  fe  minore  una  tercera  parte  ,  y  con  efta 
agua  frefca  riega  poco  á  poco  el  tiefto  ,  6  planta  mañana,  y 
tarde ,  hafta  que  aya  prendido*  Para  verde  toma  granula  ,  y 
rómpela  un  poco,  íi  fuere  amarilla  ,  hiérvela  con  agua  ,  y  fe 
bol  verá  verde  ,  y  con  la  que  no  eftá  madura  ,  amarillo. 
Para  negro  ,  agallas  ,  vitriolo  ,  ó  caparros  :  el  tiefto  no  ha  de 
dexarfe  al  fereno ,  por  huir  del  roció.  Adviertafe  ,  que  no 
todas  las  flores  le  bolverán  de  eftos  colores  ,  empero  en 
partes  tendrán  de  efte  color  ,  de  modo ,  que  facarán  dos 
colores  :  y  quien  las  quífíere  de  tres  colores  ,  riegue  por  la 
mañana  con  un  color  ,  por  la  tarde  con  otro  ,  y  por  la  no- 
che con  otro.  A  la  planta  ,  ó  flor  toda  colorada  ,  negra ,  ó 
amarilla  ,  fe  le  puede  mudar  de  color  de  la  forma  referida,  y} 
parecerá  pintada*. 

§.     XCIII. 

Qara  Toboriflas. 

EL  Alcanfor  mezclado  con  la  materia  dé  los  coetes  hace 
la  llama  blanca  ,  y  defcolorida.  Las  limaduras  del  mar- 
fil ,  de  plata  muy  reluciente  ,  y  tirando  á  plomizo.  La  pez 
Griega  ,  color  de  bronce  caíi  colorado.  La  pez  negra  ,  obf- 
cura  como  fombra.  El  azufre  mezclado  con  moderación 
hace  la  llama  como  azul.  El  armoniaco  ,  y  cardenillo ,  ver- 
de. El  ámbar  en  polvo  ,  pajiza.  El  antimonio  crudo,  roxo. 
Y  las  limaduras  de  hierro  ,  y  el  vidrio  paíTado  por  cedazo 
hacen  parecer  elfuego  claro  con  gran  cola. 
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